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STORIA NATURALE 

DE’ MINERALI. 


DEL FERRO. 

rado ^trovanfi i Metalli fotto la lor 
.'ijj/ forma metallica nel l'eno della ter-- 
ra ; ordinariamente vi efirtono fotto 
una forma mineraliizata, cio4 alterata dall’ 
intimo mifcuglio di varie eterogenee materie, 
e la quantità de’ metalli puri è piccoliffima 
in paragone di quella de’ metalli mineraliz- 
zati; imperoccliè fe eccettuiamo* 1’ oro, che 
fi prefenta quali Tempre nello llato di me- 
tallo, tutti gli altri metalli per lo più mo- 
firanfi nello fiato di mineralizzazione. Il fuo- 
co primitivo liquefacendo e vetrificando tut- 
ta la malfa delle materie terrefiri del globo 
ha lublimate nel medefimo tempo le foilanze 
metalliche, ed ha dapprima loro lafciata la 
loro forma propria e particolare ; alcune di 
quefie foilanze metalliche confervarono que- 
lla forma nativa, ma la più parte l’hanno 
perduta unendofi a materie eterogenee, e 
per l’azione degli elementi umidi. Noi ve- 
dremo , che la produzione dei metalli puri 
e quella dei metalli dal fuoco primitivo me. 
fcolatl di materia vetrofa fono contempora- 
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nee, a differenza de’ metalli mineralizzati da-- 
gli acidi e travagliati dall’acqua, che hanno 
an’ origine pofleriore . >- 

Tutti i metalli fono fufcettibili di effere 
fublimati dall’azione del fuoco; l’oro, che 
è il pib fìffo di tutti, al pari di tutti gli al- 
tri metalli e minerali metallici, cede anch’ 
e(To finalmente al calore {a): onde, allorché 
il fuoco primitivo ebbe ridotte in vetro le 
materie fiffe della raaflfa terreflre, le foftanze 
metalliche fi fublimarono e furono per con- 
feguenza efclufe dalla generale vetrificazione; 
la violenza del fuoco le teneva alzate al di 
fopra della fuperficie del Globo , né cadero- 
ao, fe non quando il fommo calore comin- 
•iando a diminuire , loro permife di refiare 
in uno fiato di fufione fenza edere di nuovo 
fablimate. I metalli, che, come il ferro ed 
il rame richieggono maggior fuoco per fon- 
derli , dovettero i primi prender pofto folla 
roccia dei Globe ancora tutta ardente; l’ar- 
gento e l’oro, la cui fufione fuppone un 
V minor grado di fuoco, caderono in fegoito 
e colarono nelle fedure perpendicolari di 
quefia roccia di già confolidata , edì riempi- 
rono gli interfiizj, che il quarzo decrepitato 
loro offriva da ogni parte, e quefi’è la ra- 
gione, che trovafi l’oro e l’argento vergine 
in piccioli filetti nella roccia quarzofa . Il 
jpiombo c lo fiagno , a’ quali non abbifogna. 


(a) Vegganfi le prove, Tolume I, di ^neiia Stoiia 
d«’ Miaetali , fag, 33 , nota . 
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ch« un molto minor calore per liqusfarfi , 
colarono lungo tempo dopo o convertironfi 
in calce', e fi collocarono parimente nelle 
felTure perpendicolari j finalmente tutti que.li 
metalli fovente midi e riuniti infieme vi for-. 
marono i filoni primitivi delle primordiali 
miniere, che tutte fon mefcolate di vari mi- 
nerali metallici. Ed il mercurio, che uit 
mediocre calore volatilizza non fcefe che po- 
co tempo prima la caduta delle acque, e 
delle altre materie ugualmente volatili. 

. Quantunque,' quefti depofiti dei differenti 
metalli fi fieno formati fuccefllvaraente ed x 
mifura della diminuzione della violenza dei 
fuoco , pure effendofi fatti ne’ medefiirii luo- 
ghi, ed elTendo flato le- fcrepolature perpea- 
dicolari il recettacolo comune di tutte le ma- 
terie metalliche fufe o fublimate dall’interno 
calore del globo, tutte le miniere mefcolate 
fono di differenti metalli e minerali metal- 
lici (6) ; in fatti nella ftelfa miniera veggonlì 
quali fempre varj metalli: fi trova il ferro 


‘■(l) I metalli c femitnefalli non hanno* la loro mi- 
niera particolare, nè i loro pezzi, quali fi cavana 
dalla miniera, confano di corpi ooiO’,;ciiei ; al coo'- 
trario quali tutte le fodaaze metalliche fovente fono 
confufe infieme j anzi v’ è ragione ili dubitare, che 
alcune come lo -zinco e la platina rifultino dal me- 
lìcuglio delle altre . 

L’argento, il piombo, il rame, rarfenico ed il 
cobalt trovanfi fpelfillìmo confufi nello RelTo filone 
di miniera in quantità quali uguali . Mimoirts de Fhj* 
Jifue , dei Sii. Griipan , in 4 °. pag, a7>. 
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col rame, il piombo coll’argento, l’oro col 
ferro, e qualche volta tutti inlìeme; s’ ingan- 
na chi crede eh’ una miniera d’ oro o d’ ar- 
gento non contenga che una o l’ altra di 
quelle materie; balta per darle la denomina- 
zione di una tale materia , che quella abbon- 
di nel mefcuglio a fegno che polla eflfere 
travagliata con profitto ; ma fovente anzi 
quali lempre il metallo preziol'o vi è in mi- 
nore quantità delle altre materie minerali o 
metalliche . 

Sebbene i fatti folTillenti s’accordino per- 
fettamente colle fuppolte caufe ed' effetti 5; 
non fi mancherà di contraddire quella teoria 
dello ftabilimento locale delle miniere metal- 
liche f dirafifi elfere cofa facile l’ingannarli 
llimando per comparazione, e giudicando per 
analogia i proceffi della Natura ; che la ve- 
trificazione della terra e la fublimazione de’ 
metalli opera del fuoco primitivo non ellen- 
do fatti dimollrati, ma feraplici congetture, 
le confeguenze, che ne deduco, non polfono 
che oliere precarie e puramente ipotetiche j 
finalmente fi rinoverà lenza dubbio la trivia- 
le obiezione tanto repetuta contro le ipotefi 
gridando , che in buona fifica non vi voglio- 
no nè paragoni nè fiilemi. 

Tuttavia non vi è chi polla negarmi, che 
nulla noi conofeiamo che per comparazione, 
nè noi potere giudicare delle cole e de’ loro 
rapporti , fe non dopo aver fatto un ordine 
de’ medefimi rapporti, cioè un fiilema . Ora 
i grandi procelfi della Natura fono i mede- 
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fimi in to(to, e quando ci fembrano oppo< 
ni, contrari, o folatnente differenti è effetto 
di mancanza di averli ben comprefl e veduti 
in una fufficiente generalità per ben parago- 
narli. La ‘più parte di quegli, che offervano 
gli effetti della Natura non attaccandoli che 
ad alcuni punti particolari , credono vedere 
delle variazioni 'ed anche delle contrarietà 
nelle di lei operazioni; mentre chi l’abbrac- 
cia fotto vide più generali, riconofce la feni- 
plicità del piano , e non può che ammirare 
l’ordine collante e.fiffo delle combinazioni, 
e l’uniformità de’ mezzi di efecuzione: gran- 
di operazioni ,> che .tutte fu invariabili leggi 
fondate, -non pofTono variare, nè contrarlàr- 
fi gli effetti ; il fine del Filofofo naturalHla 
deve dunque edere di innalzarfi alto quanto 
badi per- poter inferire da un folo effetto 
generale , prefo come caufa , tutti gli effetti 
particolari ; ma per vedere la Natura fotto 
qaefto grande afpetto, conviene averla efa- 
minata , lludiata e paragonata in tutte le 
parti della di lei immenfa edenfione ; liifH- 
ciente ingegno , molto lludio , un pò di li- 
bertà di penfare fono tre attributi, fenza i 
quali non fi potrà che sfigurare la Natura, 
in vece di rapprelen tarla : io fieffo rhofpef- 
fo fperimentato voiendo dipingerla, e guai 
a chi non diffida di fe ! i loro travar:!' 
lungi d’avanzare la fcienza ne ritardan', ? 
progreffi ; piccoli farti , oggetti prelc . • 
colle loro faccie oblique o villi fotto lU' . 
fo giorno, cole malamente intefc, n, , 
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fcoladiciy grandi ragionamenti fondati fa una 
puerile metafifìca o fopra dei pregiudizi Tono 
le materie-fenza-fortanza delle opere dello 
fcrittore privo di aggiurtatamente ; fono al- 
trettanti mucchi di rottami , che bifogna 
sbarazzare prima di poter collruire. Le fcien- 
2e farebbero dunque più avanzate, fe avef- 
fimo avuti meno fcrittori ; ma l’ amor pro- 
prio s’opporrà egli fempre alla buona fede? 
L’ ignorante fi crede baftantemente ifirut- 
to ; quegli, che non lo è che mezzanamen- 
te , fi crede piucchà fapiente , e tutti s’ im- 
maginano di avere del talento o almeno fpi- 
rito ballante per criticarne le produzioni ; 
dalle opere di tali Scrittori ben fi vede, che 
non hanno altro merito che di gridare con- 
tro i fiilemi, perchè elfi fono non folamente 
incapaci di farne, ma forfè anche d'inteade- 
' re il vero lignificato di quello vocabolo, che 
gli fpa venta o gli umilia; eppure' ogni lille- 
ma non è che una combinazione ragionata, 
un ordine di cofe o d’idee tra di loro con- 
catenate, ed alle fole telle quadrate é dato 
di poter fare quella diftribuzione, cioè un li- 
flema in ogni genere , perocché ad effe fole 
appartiene di generalizzare le idee particola- 
ri , di riunire tutte le vide in un fallello di 
luce , di fare dei nuovi fcoprimenti , di alfa- 
lire i rapporti fuggitivi, di avvicinare quel- 
li, che fono lontani, di formarne nuove ana- 
logie, di follevarfi finalmente sì alto, e d’e- 
flenderfi sì lungi, che -abbracciar poffano in 
«n colpo d’occhio tutto lo fpazio, che tiem- 
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pirono col loro penfiero ; per quello la fola.' 
mente aggiuftata può formare un ordine 11- 
fteniatico delle cofe e dei fatti, delle lor® 
refpettive combinazioni , della dependenza 
delle caufe e degli effetti , coficchè il tutto 
radunato, riunito, polla prefentare allo fpi- 
rito un gran quadro di fpeculazioni fuccelTi- 
?e, o almeno un vallo fpettacolo, di cui tut- 
te le feene , fieno legate per mezzo di idee 
confeguenti e di attenenti fatti. *. 

Io credo adunque , che le mie fpiegazioni 
fu l’azione deUfuoco primitivo, fulla fubli» 
mazione de’ metalli, fulla formazione delle 
materie .vetrofe , argillofe e calcari, fieno 
d’ accordo coi procelli della Natura nelle Aie 
piò grandi operazioni , e noi vedremo , che 
il tutto di quello fillema ed ì Tuoi altri rap- 
porti faranno anche confermati da tutti i fat- 
ti, che noi riferiremo. in feguito, trattando 
di ciafeuD metallo in particolare . > 

Ma per parlare qui dei folo ferro noa 
poffiamo porre in forfè , che quello metallo 
non abbia cominciato a llabilirfi il primo fu 
il Globo e poco tempo dopo la confolida- 
zione del quarzo , poiché egli ha colorati t 
diafpri ed i crillalli di fpato-di*campo j ia 
vece che iiè l’oro, nè l’argento, nè gli al- 
tri metalli danno fegno di elfere entrati co- 
me il ferro nella foftanza delle materie ve- 
trofe prodotte dal fuoco primitivo \ e quefio 
fatto prova , che il ferro come piò capace 
di refi fiere alla violenza del fuoco fi è ftabl- 
iito diffatti il primo e fin dal tempO' delte 
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TonfolidaTÌotie del vetri di natura : imperoc- 
ché il ferro primordiale fi trova Tempre me- 
scolato colla materia vetrofa ) e con effa for- 
nb delle grandilfime malTe , ed anche delle 
montagne alla foperficie del Globo, mentre 
gli altri metalli, di cui lo fiabilimento fu 
pofieriore, occuparono i foli intervalli delle 
perpendicolari fenditure della roccia quarzo- 
fa , nelle quali incontranfi in filoni ed in pic- 
cioli muccnj (f). 

Anzi finora non fu afTcgnato fito, dove 
ffillano grandi mafie di ferro puro ed ugua- 
le al noltro ferro lavorato, e nemmeno fi- 
naile a’ nofiri getti di ferro, e con ifiento 
pofTiamo citare alcuni efempi di piccoli pez- 
7etti di getto o regolo di ferro trovati nel 
feno della terra, e formati fenza dubbio ac- 
cidentalmente dal fuoco de’ vulcani per quel- 
la ragione fiefia, che incontranfi e più fre- 
quentemente pezzetti d’oro, o d’argento e 
di rame, che evidentemente li riconofcono ef- 
fere fiati fufi da quelli fuochi fotterranei {d) , 


(c) Plinio dice con ragione, che fra tutte le fo- 
Aanze metalliche il ftrro è quello, che s’incontra 
in maggiori maffe , e che fi videro delle montagne 
intieramente di ferro} metallorum otnnium vena ferri 
iargbiJfinHt tjl : Centnhur woiitimà parte qnarn Ocea- 
rtus ttlluit , tnoHf pritriiptì altus , incredibile diiia , 
tatui ex eà materie eft , lib. XXXIV, cap. xv. 

Qd) Le miniere d’argento di Huantafaya e quelle 
di rame mille di oro di Ccquimbo fono fituate in con- 
trade, dove non piove mai e dove fa caldo} quando 
tutte le altre miniere ricche del Perù fono appoilate 
nelle Cordigliere dalla parte , dove piove abbondane 
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La foftanza del ferro di natura non è dun- 
que giammai fiata pura, e fin dai tempo 
della conlblidaTÌone del Globo quello metal- 
lo mifchioflì colla materia vetrofa, ed in 
grandi mafie fi Hfsh in molti luoghi alla fu- 
pcrficie, e fino ad una piccola profondità 
nell’ interno della terra. Del rimanente quelle 
grandi mafie o rocche ferruginofe non fono 
ugualmente ricche in metallo ; alcune danno 
fettanta o fettanradue per cento di ferro in 
getto , quando da altre non fe ne ottiene 
quaranta e fi fa . che quello getto di ferro, 
che rifulta dalla lufione delle mine, non è 
ancora metallo., poiché prima di divenir fer- 
ro egli perde raffinandolo almeno un quarto 
della fua mafia ; fiamo dunque accertati , che 
le pii) ricche mine di ferro in roccia contea- 


temente , e che è ricoptTta di nere , e dove fa aa 
freddo eccedivo in alcune fUgioni dell’ anno i ma 
quelle miniere di Iluantafaya c di Coquimbo devoa» 
edere rijtuardate come miniere accidentali, che bene 
iiominerebhonfi miniere A\ foniizioHt , perocché qne- 
fti metalli fono flati medi in fulione da un fuoco di 
volcano ed in tale (tato depofti iie' crepacci delle roc- 
che o nella rena. Nei pezzi di mina di HuaiitaFaya, 
di' io mi procurai , Signore , per il Gabinetto , e che 
vi rimetterò, fi odervano i medefimi accidenti , che 
rimarchiamo nelle zecche , dove fi fonde in grande 
il metallo per le monete . Tra gli altri riceverete un 
grodo pezzo di quella mina d* argento d’ Htiantafaya. 
il quale prelenta una criftallizzazione di folFo , K 
che prova eh’ egli è dato formato dal fuoco d* un 
volcano . Ejlrutto if una LttUra dei Sig. Dombty . v 
Corri/pondente del Gabinetto di Storia Naturale , at 
Sif, di Bujfvn , ditata da Uvea li x. Novembre lygi. 
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gono ron pih di una metè di ferro , e che 
l’altra metà della lor malfa è di materia ve- 
trola ; ciò che pofTiamo anche riconofcere 
fottomettendo quelle mine all’ azione degli 
acidi, i quali ne diflolvono’ il ferro, e lafcia- 
no intatta la follanza vetrofa. 

Altronde le roccie di ferro, che dobbiam 
riguardare come le minr;re primordiali di 
quello metallo nel di lui llato di natura, fo- 
ro tutte foggette all’ azione della calami- 
ta (e); prova evidente, ch’elleno fono Hate 
prodotte dall’azione del fuoco, e che altro 
ron fono che una fpecie di fufìone impura 
di ferro miUa d’una pili o men grande quan- 
tità di materia vetrofa; le noflre mine di fer- 
ro in grana, in ocra O'in ruggine quantun- 
que provenienti originariamente dai detri- 
menti delle rocche primitive , ma efl'endo 
fiate formate polleriormente per l’intermez-, 
To dell’acqua, non fono attratte dalla cala- 
mita, ammeno che loro noti fi faccia fubire 
una forte impreffione del fuoco all’aria li- 
bera (/), Così la proprietà di efiere obbi- 

(f) Poiché tutte le miniere di Svezia fono rkono-' 
fcìbiliflìme colla calamita , fì fa ufo della biiflbla per 
trovarle, quantunque fieno le miniere di ferro fep- 
pellite a più tefe di profondità ( Vtgganji i Voyugtt 
Jtlétallurgiqtits del Sig, Jurs tomo J.) , Ma ella la- 
rebbe inutiie per la ricerca della maggior parte delle 
noltre miniere di ferro in grana, la cui formazione 
dovuta all* azione dell’acqua, perciò refiftenti a quel- 
la della calamita, avanti di elTere Hate alToggettate'a 
quella del fuoco . 

(/) A’'ota . Le mine di ferro in grana generalmente 
ftiland* non danna indiata di relazione calla cala- 


^el Ferro . 

diente alla calamita appartenendo unicamente 
alle mine di ferro, che fono pallate pel fuo- 
co, ci collringe a credere, che le enormi roc- 
cie di ferro attraibili, dalla calamita abbiano 
diffatti fubita la violenta azione del fuoco , 
éi cui portano ancora l’infegna,e che fieno 
fiate prodotte nel tempo dell’ ultimo abbru- 
ciamento e delia prima condenfazione del 
Globo . • 

Le inafie di calamita non differifcono dalle 
altre roccie di ferro , fe non per eflere fiate 
efpofie alle impreifioni dell’elettricità dell’ 
atmosfera e per avere nel medefimo tempo 

provata una più grande o più lunga azione 

del fuoco, che le ha refe magnetiche da fe 
medefime ed al più alta grado ; imperocché 
’ n.' 

I y , 

mila fe non abbroftulite ad un fuoco viviflìmo ed 
all'aria libera j io ne ho fotta l' efperienza fulla 
mina di Villers preffo Montbard , che fi trova in 
'facohi ed in grana groflìfiìma frammezzo a roccie 
ealcari ; avendo arroitita un' oncia di quefta mina a 
fuoco aperto ed avendola tritata o ridotta in polve, 
re , la calamita ne trafle lei groQì e mezzo ; ma 
avendo meila un’ eguale quantità di quefta mina in 
un crogiuolo coperto é ben otturato, che' fi fece ar- 
rolfire a bi?uco , e quindi sfrantumata avendo quefta 
mina cesi abbroftohta per mezzo d' un martello , la 
calamita non ne tralTe alcuna parte di ferro , mentre 
la mina trattata egualmente in un altro crogiuolo 
ma non otturato trovofiì attirabile dalla calamita al 
pari della prima . Quella fperienza dimoftrommi , che 
il folo fuoco 0 il fuoco fiffo non bafta per rendere 
la mina di ferro alia calamita ubbidiente, c che è 
nccelTario a quell’ efifett# il fuoco libero cd animato 
dall’ aria . 
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f) puì) dare il magnetiftno ad ogni ferro of- 
fìa a qualfivoglia materia ferruginea non fo> 
lamente tenendola codantemente nella mede> 
fìma fituazione, ma ancora battendola o Uro* 
fidandola ; cioè per mezzo di qualunque cauft 
o moto, che produca calore e fuoco: non è 
dunque uno fragionare il dire, che le pietre 
di calamita , ellendo della raedefima natura 
delle altre roccie ferruginee, dotate fieno 
della loro grande potenza magnetica, perché 
fono (late efpoile all’ aria , e travagliate più 
violentemente o più lungo tempo dalla fiam- 
ma del fuoco primitivo , maffime che la fo- 
ftanza della calamita ci indica , che il ferro 
in efla contenuto dal fuoco fia fiato alterato 
e ridotto in uno fiato < di regolo diffictliffìmo 
alla fuf’one , poiché non fi poffono trattare 
le pietre di calamita ai noftri fornelli, nè 
fonderie vantaggiofamente per tirarne del fer- 
ro , come fi pratica con tutte le altre pietre 
ferruginofe o mine di ferro in rocca, facen- 
dole dapprima abbrofiolire e sbriciolare (p). 

Tutte le mme di ferro in rocca fono dun- 
que fpecie di getti di ferro prodotti dal fuo- 
co primitivo ; ma non dobbiamo però nume- 
rare tra le roccie primordiali quelle, che fo- 


(g) Si trova qualche volta della calamita bianca, 
che non pare elTerc palTata pel fuoco, colorandoli al 
al fuoco in rrflb-bruno u in nero tutte le materie 
ferruginee; ma quella calamita bianca è forfè il pro- 
dotto della decompofizione d' una calamita primitiva 
riformata per l' intermezzo dell’acqua, Veggafil’ ar- 
riccio ieUn Ctlamita, 
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«o tmi{^e di materia calcare; quarte fono mi- 
ne fecondarie , e forfè di ter?a formazione, 
fono concrezioni fpatiche in più o meno di- 
(tinre o confufe maffe, e poderiormente for- 
mare per l’intermezzo dell’acqua; quindi è 
che fono infenfibili alla calamira ; parimente 
non bifogna confondere colle mine primitive, 
vetrofe ed attirabili alla calamira quelle, che 
avendo provara l’ imprelTione del fuoco ne’ 
rolcani , hanno riacqu^ftata quella proprietà, 
che aveano perdura ; finalmenre fi eccettue- 
ranno le rabbie ferruginee e magnetiche quali 
fono le mefcolare nella platina , e tutte quel- 
le, che incontranfi nel leno della terra o col- 
le mine di ferro in grana o con altre mate- 
rie ; imperocché quelli fahbioni ferruginei ub-‘ 
bidienti alb calamira provengono dalla dé- 
compofizione delia fcb'uma-di-ferro o dal re- 
Cduo ferrugineo de’vegptali bruciati dal fuo- 
co de’volcani o da altri incendj . 

Devefi dunque ridurre il vero ferro di na- 
tura, il ferro primordiale, alle grandi mafie 
di roccie ferruginee attirabili dalla calamita 
e mille foltanto di materie vetrofe ,* fimili 
roccie regnano in maggiore quantità nelle 
regioni del Nord , che nelle altre parti del 
globo; fi fa che nella Svezia, nella Rufiia, 
nella Siberia comunifilme fono quelle minie- 
re magnetiche, e che fi cercano colla bulfo- 
la ; fi pretende ancora che nella Lapponia la 
mafiìma parte del terreno conili di tali fer- 
ruginee mafie; fe quell’ultimo fatto è ugual- 
mente vero che i primi , egli accrefcerebbe 
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la probabilità di cià fondata , che la varia- 
7Ìooe deir ago calamitato dipende dalla dif- 
ferente dilfanza e dalla relativa (ìruazione 
dì quelle grandi malTe magnetiche colla fltua- 
zione propria dell’ago; io dico la variazio- 
ne deli’ ago calamitato, perocché non pre- 
tendo , che la fua direzione verfo i poli deb- 
ba elTere attribuita unicamente a quella me- 
defuna caufa ; io fono perfuafo , che la dire- 
zione della calamita Ila uno degli effetti deli* 
elettricità del globo , e che il freddo delle 
regioni polari influifca pih di alcun’ altra cau- 
fa fulla direzione della calamita . 

Che che ne Ila parrai certo , che le gran- 
di mafie di mine di ferro in roccia fieno fia- 
te prodotte dal fuoco primitivo, come le al- 
tre grandi mafie di materie vetrofe . Doman- 
deralfii forfè perchè quel primo ferro di na- 
tura prodotto dal fuoco non fi prefenta foca- 
to la forma di metallo; perchè non fi trovi 
in t]uelle miniere alcuna mafia di ferro pu- 
ro , e fimile a quello , che fabbrichiamo ai 
nofiri fuochi? lo prevenni queila quiflione 
provando , che (i) il ferro non acquifia dut-. 
tilità, fé non è fiato comprefio dal martel- 
lo ; tanto la mano dell’ uomo che il fuoco 
concorrono a dare al ferro la forma di me- 
tallo ed a cangiare io ferro duttile il fran- 
gibile getto depurando quefio getto, e rav- 


Ch) Vc^gafi 1’ articolo della Calamita . 

(i) Supplemento alla Storia Naturale , /» 

quarta Meiuotia fulU tenacità del ferro : 
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vicinando piò d’apprefTo le parti Tnetalliclie»'! 
eh’ egli contiene ; quello getto di ferro , al 
fortire dal fornello, refta come abbiamo 
detto, ancora mefcolato dii^piìi d’un quarto 
di materie eterogenee; egli, tutto ai pib, 
non è dunque che di un quarto più puro 
delle più ricche mine in roccia ,. che confe- 
guentemente fono (late mefeoUte per metà 
di materie vetrofe -nella fuGone operata dal- 
primitivo fuoco. 

Si potrà infiltere -ritornando 1 ’ obbje^'one 
contro la mia -fifpoda dicendo, che (ì trova- 
no talvolta dei piccoli, pezzi di ferro puro O' 
nativo in certi luoghi a grandilTime profon- 
dità fotte rocche o (Irati di terra, che non. 
portano indizio alcuno di edere flati rimodì 
dalla mano degli uomini, e che quefle mo- 
ftre del travaglio della Natura, benché rare, 
badano per provare, che la noflr’arte ed il 
foccorfo del martello non fono gli unici mez- 
zi , né gli iftrumenti affolutaroente neceflar/j 
né per confeguenza le foie caufe della dutti- 
lità e della purezza di queflo metallo , poi- 
ché la Natura priva degli admin coli delle 
noflr’ arre non lafcia di produrre del ferro 
fomigliantifTimo a quello delle nolirt fucine. 

Per foddisfare a quella illan/a baderà di 
efporre , che, operando con certi procedi, 
noi poflìamo ottenere del regolo di ferro 
fen/a iflrumenti nè martelli, e col folo ef- 
fetto d’un fuoco bene amminiilrato e fofle- 
nuto lungo tempo al grado neceflario per 
depurare il getto fenza brucciarlo , iafciaad» 
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rimovere dal fuoco fuccefTivamente e lenta- 
mente le molecole mettaliche, che fi riuni- 
fcono allora per una fpecie di partenza o fe- 
parazione delle materie eterogenee , colle 
quali erano mefcolate ; così la Natura avrà 
potuto in certe 'circofianze produrre lo fief- 
fo effetto ; ma quefle circofianze non poflTo- 
Bo che eflcre eftremamente rare, poiché per 
mezzo de’nofiri proprj proceffi diretti a que- 
flo fine noB fi riefce che a forza di precau- 
zioni'» 

Quefio punto ugualmente iutereffante per- 
la Storia della Natura e per quella dell’ arte 
efige alcune difcuOTioni di detaglio, nelle quali 
entreremo volentieri per la ragione della lo- 
ro utilità. La mina di ferro gettata ne’no- 
firi fornelli elevati di venti in venticinque 
piedi, e ripieni di accefi carboni non fi li- 
quefa, fe non quando fia difcefa a pib 'di 
tre quarti di quella altezza; ella cade allo- 
ra Cotto il vento de’ mantici e termina di 
fonderfi al di fopra del crogiuolo , che la 
riceve > e nel quale é trattenuta per alcune 
ore sì per accumularne la quantità, che per 
lafciarla purgarli delle materie eterogenee , 
che fcolano in forma di vetro impuro detto 
'lattiera quefla materia più leggiere del getto 
di ferro n? formonta il bagno nel crogiuo- 
lo ; quanto più fi tiene il getto in quello 
flato, continuando il fuoco, tanto più egli 
fi fpoglia delle fue impurità ; ma ficcome non 
fi può agitarlo come converrebbe, né rimo- 
verlo facilmente in un crogiuolo, perciò ne- • 
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celTarlaménte rimane ancora imbrattato d’ona 
grande quantità di fimili eterogenee materie, 
di modo che i migliori getti di ferro ne con- 
tengono più d’un quarto, ed i comuni quafi 
un terzo, di cui bilbgna purgarli per con- 
vertirli in ferro {k) . Ordinariamente dopo 
dodici ore fi apre il crogiuolo j il getto cola 
come un rufcello di fuoco nel lungo e lar- 
go folco dove fi confonda in una verga o 
gueufe di mille e cinquecento in due mille 
I ibbre di pefo \ fi lafcia che quefta verga fi 
raffreddi nel modello,'' da dove poi fi’ ritira 
per condurla fopra di curri e farla entrare 
per una delle fue eftremìfà nel focolare del- 
la ferriera/ quivi quella -ellremità fcaldata 
da' un nuovo fuoco fi rammoliifce e-feparafi 
dal rimanente della verga; l’ Opera jo fora ed 
impalla con dei rmgaiàs (0 quella mafia mez- 
zo liquefatta , la quale per quello travaglio* 
fi depura e laida colare al fondo del foeola-' 
re una parte della materia eterogenea , che i{ 
fuoco del fornello di fufione non avea pota-' 
tt) feparare; qu ndi fi porta quella mafia ar-'' 
dente fotto il martello, dove la forza dell* 
percufiìone fa fortire dalla Tua mafia ancor 


(*' In quelto {lelTo depuramento del getto per con- 
vertirlo in ferro raffinandolo e battend'do a corpi di 
Diartello perdoni! alcune porzioni di ferro , che le 
materie eterogenee l'eco traggono , e fc ne ritrova 
una parte nelle Teorie della fucina. 

(0 Rinzayii noininanli dei baltoai di ferro acati 
ad una delie loro eltfcmità. 



2,0 Storia Naturale 

molle il refiduo delle fodanze impure, eh* 
ella conteneva; e quelli ileifi colpi raddop- 
piati del martello avvicinano e riunifeonn in 
una malia folida e più allungata le parti di 
quello ferro ora depurato , nel mentre che 
prendono la forma e la duttilità del metallo. 

Tali fono gli ordinar} procefTì nel la- 
voro delle noflre fucine, e benché fembri- 
no femplicilTimi , domandano però dell* in- 
telligenza y. e fuppongono abito e continue 
attenzioni . Non altrimenti dobbiamo tratta- 
re le mine povere, cioè quelle di trenta o 
quaranta libbre di getto per quintale ; ma 
colle mine ricche in metallo di fettanta , 
fedanta o anche cinquantacinque per cento- 
fi owiene del ferro ed anche dell’ acciajo fen- 
xa farle padare per lo dato d’ un getto- li-, 
quido e fenza colarle in verghe; in vece. dir 
alti fornelli accefi continuamente per varj> 
meG , ballano dei piccoli , che fi caricana. e,- 
votano più d’una volta al giorno ; ;VÌ fono 
ì fornelli alla Catalana di tre o quattro pie- 
di di altezza, e quelli di Stiria di dieci o< 
dodici, la corruzione è diverfa , ma lo fief-i 
fo a un di predo è il loro effetto ; in vece 
di colare in verghe il getto, fi lafcia coagu- 
lare in piccole maffe, coficebè ogni mada in-' 
tera poda edere portata fotto il martello al 
fortire da quelli fornelli di liquazione; in 
tal modo'la materia è ben più pura di quel- 
la delle verghe, che' bifogna lavorare e puri- 
ficare al fuoco della fucina di raffinamento 
fritija di metterle fopra l’incudine. Quelle 



ir 
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pìccole maffe contengono fovente dell’accia- 
jo , che fi procura di feparare , ed il rima- 
nente è buon ferro o ferro millo d’acciajo. 
Ecco dunque dell’acciaio e del ferro, tutti 
- due prodotti dal folo reggime del fuoco , e 
fenza che l’Operajo n’abbia impafiata la ma- 
teria per depurarla ; parimente quando negli 
alti fornelli fi lafcia qualche porzione di get- 
to a ricuocerli al fuoco per varie fettimane, 
guelfo getto dapprima mirto d’ un terzo o 
d’ un quarto di eterogenee foftanze fi depura 
a fegno di divenire un vero regolo di ferro, 
che principia ad acquirtare della duttilità ; co- 
sì la Natura ha potuto e pub ancora col fuo- 
co de’volcani produrre dei getti e dei regoli 
di ferro firn. li a quelli, che otteniamo tte’rio- 
flri fornelli di liquazione fenza il foccorfo 
del martello; ecco la caufa della formazione 
di que’ pezzi di ferro o d’ acciajo , che ri- 
guardati furono come nativi, e che, quan- 
tunque rarilfimi , badarono perb a farli cre- 
dere il ‘vero ferro della Natura, mentre in 
realtà ella non formò col fuo travaglio pri- 
mitivo , che roccie ferruginee tutte piìi im- 
pure de’ getti di nortr’ arte , 

Noi daremo in feguito i proceffi,per mez- 
zo de’ quali fi ottengono dei getti, degli ac- 
cia) e dei ferri d’ ogni qualità ; vedralfi per- 
chè le mine ricche di ferro portano értere 
trattare diverfamente delle mine povere; per- 
chè il metodo Catalano , quello di Stiria ed 
altri fieno fvantaggiofi alla fufione delle no-' 
Are mine in grana ; perchè in tutti i cafi 
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iioi d ferviamo del martello per terminare 
di confolidare ri ferro, ec. ci balli qui d’ave- 
re dimoftrato coi fatti, che il ferro primi- 
tivo non ha prodotto del ferro puro limile 
al lìodro ferro lavorato al fuoco , ma che 
la quantità rutta intiera della materia di fer- 
ro s’è milch'ata nel tempo della confolida- 
2Ìone del Globo colle follanze vetrofe, e che 
da quello mifcuglio fono compode le primor- 
diali rocche di ferro e di calamita ; che fi- 
nalmente fé talvolta dal feno della terra fi 
cavano dei pervi di ferro, la loro fcrmario- 
ne molto poileriore ripeterli deve dalla ma- 
no dell’ uomo o dall’ incontro fortudo d’ una 
m'na'di ferro nel gorgo d’ un volcano. 

' Ripigliando dunque l’ordire de’ primi tem- 
pi con facilità fi riconolce, che le roccie fer- 
ruginee confolidaronli quali nel tempo della 
formazione delle rocche granitole, cioè dopo 
la confolidazione e lo fcheggiamento del 
quarzo e degli altri primi vetr' ; poiché le 
roccie in queftione comtano di ferruginee 
molecole intimamente unite colla materia 
vetrofa ; elleno furono dapprima fufe infie- 
me, e confolidaronli in iVguito pel rafFred- 
damento fotto la figura d’ una pietra dura e 
pefante, figura che confervarono in tutti i 
luoghi non efpolli ali’ azione degli elementi 
amidi, mentre le parti eileriori di quelle 
roccie ferruginee, effendofi trovate fin del 
tempo della prima caduta delle acque alle 
imprelTioni degli elementi umidi elpoiìe , con- 
vertironfi in ruggine in ocra j queita rug- 
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gine (laccata dalle loro malTe farà ben predo 
fiata trafportata , come le fabbie vetrofe,dal 
movimento delle acque, e depolla fui fondo 
di quel primo mare , che in feguito divenne 
la fuperficie di tutti i nofiri continenti . 

Per quella decompofizione delle prime roc- 
eie ferruginee la materia del ferro trovoffi 
fparfa fu tutte le parti della fuperficie del 
Globo , e confeguentemente ella è entrata 
cogli I altri elementi della terra nella compo» 
fizione de’ vegetali e degli animali, i cui de- 
trimenti effendofi poi accumulati (ormarono 
la terra vegetale , nella quale la mina di fer- 
ro in grana nacque , dirò così , dalla riu- 
nione di quelle medefìme particole ferrugi- 
nee diffeminate e contenute in quella terra , 
la quale , come abbiamo detto , è la vera 
matrice della maggior parte de’ minerali fi- 
gurati , ed in particolare delle mine di ferro 
in grana (w). 

La gran quantità di raggine, (laccata dalla 
ftiperficie delle primitive rocche di ferro , e 
Irafportata dalle acque , avrà dovuto formare 
anche dei depofiti particolari in varj luoghi; 
ognuno delie nofire mine d’ocra é uno di 
que’ antichi depofiti ; imperocché 1’ ocra non 
differifee dalia ruggine di ferro, che per il 
piò o meno di terra., che vi fi trova fram- 
mifia . £d allorché la decom^zione di tali, 
Toccie primordiali operofiì piò lentamente. 


(m) VeggaG r articolo della Ttrra vegetale teme 
ii, di quella Storia de’Alincrali • 
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ed in vece di convertirfi in ruggine grofTo- 
lana , la materia ferruginea fu attenuata e 
come diffoluta da una azione degli elementi 
umidi più lenta del folito , le parti più fi- 
ne di quella materia eflendo fiate afìfalite e 
firalcinate dall’acqua, per ifiillazione hanno 
formate delle concrezioni o ferruginee fiala- 
él’te, di cui la più parte fono più ricche in 
metallo , che non le mine in grana ed in 
ruggine. 

Poffìamo ridurre tutte !e mine di ferro 
di feconda formazione ai tre feguenti fiati , 
cioè di mine in grana, dì mine in ocra o in 
ruggine , e di mine in concrezioni ; elleno 
furono ugualmente prodotte dall’azione ed 
intermezzo dell’ acqua ; tutte tirano la loro 
er gine dalia decompofizione delle rocche pri- 
mitive di ferro, in quello (lefib modo che 
le p'etre arenofe, le argille e gli fchifij pro- 
vengono dalla decompofizione delie prime 
materie vetrofe . 

Ho già fatto vedere nell’articolo della ter- 
ra vegetale («), come fi fieno formati i gra- 
ni della mina di ferro; noi li veggiamo, per 
così dire, produrfi fotto i nofiri occhi per la ^ 
riunione delle ferruginee particole fparfe in 
quella terra vegetale; quelli grani dj mina 
conrengooo talvolta una rnaggiore quantità 
ili ferro che non le p^ù ricche rocche di fer- 

' ro; 


(«') Stona Naturale de’ Miuerali, imo J1 , *ag. 
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ro ; ma poiché quefìi grani fono quafi fem- 
pre picco! iiTimi, e per altra parte non è pof- 
fihile di fcieglierli ad uno ad uno , nè di 
fepararli interi dalle terre, onde fono in- 
volti, maffime quando fi tratta di lavorare 
in grande, perciò quelie mine in grana non 
rendono ordinariamente per quintale, che da 
trentacinque in quarantacinque libbre di get- 
to e fovente meno, quando molte mine in 
rocca ne danno da cinquanta fino a fefTanta 
ed al di là; tuttavia alcuni tentativi in' pic- 
colo m’hanno afficurato, che fi avrebbe al- 
meno un pari grande prodotto facendo fon- 
dere la fola grana netta di quelle mine di fe- 
conda formazione , le quali pofTono efler? 
piò o meno ricche in metallo, fecondo che 
ciafcuna grana avrà ricevuta nella fua cotn- 
pofitione una maggiore e minore quantità 
di fofianta metallica fenza miltura di etero- 
genee materie; imperocché in quello fieffo 
modo , che veggiamo fnrmarfi delle piò o 
meno pure llalaftite in tutte le materie ter- 
reflri , quelli grani di mina di ferro, che fo-- 
no vere iblaéìite della terra vegetale impre- 
gnata di ferro, pofTntio efiere egualmente 
piò o meno puri , cioè piò o meno carichi 
di parti mn-illiche ; e per confegucnza le 
mine io grana piò ricche in metallo che non 
fia il minerale in rocca, il quale come for- ' 
mato dal p'imitivo fuoco racchiude fempra 
una quantità notabile di materia vetrofa ; 
anzi devo agg'ugnerc , che le mine in li da- 
ft'te ed in malie concrete ne elibifcono ua 
JM'meral't y Turno IV. B 
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•fempio fenfibile; elleno foao, come le mine 
in grana, formate per l’intermezzo dell’ ac- j 
qua, e quantunque fieno Tempre mefcolate 
di materie eterogenee, danno fpeflTo una raag- 
giore quantità di ferro , che la più parte 
delle mine di prima fondazione. 

Così ogni mina di ferro o prodotta dal ' 
primitivo fuoco , o lavorata dall’ acqua fem- 
pre è mefcolata di più o meno foftanze ete- 
rogenee; folamente dobbiamo offervare, che 
nelle mine prodotte dal fuoco, il ferro è ' 
Tempre involto in una materia vetrofa, ed 
in quelle nate per l’intermezzo dell’acqua 
il mefcuglio è più fovente di materia calca- 
te (e) ; quelle ultime mine dette fpatiche (p) 
da quello mefcuglio di fpato o di parti cal- 


(o) „ Le miniere di ferro Ji Ron.ijei in Bretagna 
fono in malTe di rocca di tre quarti di lega d’ eften- , 
fione e di quindici in diciotto piedi di altezza difpo. ' 
fie in hanchi orizzontali; elleno fono di feconda for- 
mazione, e mille di materie fdeiofe . ,, locitoqueft’ 
elVmpio per far vedere, che le mine di feconda for. 
inazione trovanfi talvolta mefcolate di materie vetro- ’ 
fé, le quali però fono aneli’ elle in tal calo di fecon- 
da formazione; al Sig. de Grigaon fiamo debitori di 
nn tal fatto , che rilulta dalle di lui ofTervazioni Al 

le mine di Bretagna. — Le famofe miniere di feir» 
di Hatte'iki'r^ nella Carinzia fono in tin montagna , 
che conila di pietre calcari bigiccie difpofte in iftra- 
ti , e che A dividono in foglietti, ailorchè Ranno l 
per lungo tempo efpofti all’ aria . Il minerale vi è 
di rado in tìloni regolari, m» qiiafi Tempre in gran- 
di maire . Voya^ts minéralof^iqites del Sig. jafkevifeb. 
^eurnnl de Phyjìque , Decemhre 1782. 

(p) Soiiovi tuttavia alcune di quelle mine nbbi- 
dicjiti alla calamiu nel Delfinato e ne' Pirenei . 
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car! non danno fegno di moto prefentate aU 
la calamita, perché non fono (late prodotte 
dal fuoco, ma come le mine in grana o in 
ruggine tutte furon formate dal detrimento 
delle prime ferruginee roccie, che hanno per- 
duro il loro magnetifmo per quella compofì- 
rione, con tutto ciò le quelle mine fecon- 
darie formate per l’ intermezio dell’ acqua fi 
trovano mille di fabbioni ferruginei^ che ab- 
biano palTato per il fuoco, allora fono at- 
tratte dalla calamita, perocché quelli fabbio- 
«i , che non fono fufcettibili di ruggine, mai 
perdono la proprietà d’obbedire alla calamita. 

La celeb>-e montagna d’ Eifenartz nella Stl- 
ria, alta quattrocento ottanta tefe, è quali 
tutta com polla di m-nerali ferruginei di di- 
verfe qualità, da tempo immemorabile fom- 
mmillra tutto il ferro e l’acciajo, che fi fab- 
bricano in quella contrada, ed olTervolfi 
che il minerale proprio a fare l’acciajo era 
diverto di quello, che è adattato a fare del 
buon ferro. Il minerale più ricco in acciajo 
detto phl'mt è bianco, molto duro e difficile 
alla fufione; ma diventa rollo o nero e me- 
no duro sfiorendo nella mina HelTa ; il mine- 
rale più. tenero, onde più fufibile e tal vol- 
ta circondato di ruggine o d’ocra fi preferì* 
fce nella fabbrica del ferro dolce? il nocchio 
o la malfa principale di quella montagna 

B a 


(q) Voyavjes métallurgiques d«l $ig. Jars , tomo /» 
fag. 29 € 20. 
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fenza dubbio è di ferro primordiale prodotto 
dal primitivo fuoco; gli altri minerali fer- 
ruginei fono trafudamenti , concrezioni, lla- 
laft'te più o meno melcolare di materia cal- 
care, di piriti e d’altre follanze dilfolute o 
temperate dall’acqua, ed entrate nella corn- 
pofizione di quefte maiTe fecondarie . 

Di qualunque qualità fieno le mine di fer- 
ro in rocche folide dobbiamo fchiacciarle e 
ridurle in pezzi groflì come le nocciuole pri- 
ma di gettarle al fornello ; ma per ilpez- 
lare più facilmente i ceppi di quello mine- 
rale ordinariamente duriflìmo fi pratica di 
farli abbrofiolirc al fuoco; fi forma uno (frat- 
to di legno lecco, fui quale fi mettono que- 
fì groffi pezzi di minerale, che copronfi d’un 
altro (Irato di legno, pai un fecondo letto 
di minerale, e così alternativamente tino all’ 
altezza di cinque o fei piedi , e dopo avervi 
accefo il fuoco fi lafcia confumare tutto il 
•ombulìibile ed elìinguerfi da fe (iefTb; que- 
lla prima azione del fuoco rende più tenero 
il minerale^ fi rompe più facilmente, ed è 
più difpo'lo alla fufione, a cui deve foggia- 
cere nel fornello ; tutte le roccie di ferro 
mifte di fole follanze vetrofe richieggono una 
certa quantità di materia calcare per facili- 
tarne iJ getto; quelle al contrario, che con- 
tengono poco o nulla di materia vetrofa, 
Dia abbondano di foilanze calcari, domanda- 
no r addizione di qualche materia vetrifcibi- 
!c, qual’ è la terra limofa , che fondendofi 
jaciimeote ajiua alia ftilìone quelle mine di 
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ferro e s’ impo/TefTa delle loro parti calcari. 

- Le mine prodotte dal fuoco primitiva fo- 
no , come dicemmo , tutte attirabili alla ca- 
lamita a meno che l’ acqua non le abbia de- 
compone e ridotte in ruggine, in ocra^ in 
grani o in concrezioni, perdendo allora que- 
lla proprietà magnetica y tuttavia le mine 
primitive non Tono le uniche ubbidienti alla 
calamita ; tutte quelle di feconda formazio- 
ne, che avranno provata 1’ azione del fuoco 
o ne’ volcani o per gl’incendj di forelle, 
fpelTo fono egualmente fui'cettibili di quella 
attrazione, ccfcchè quella fola proprietà noa 
balla per dillinguere le mine ferruginee di 
•prima fondazione da tutte le altre; ma ab- 
biamo altri indi?) a ballanza certi a quello 
,iiopo. Le primitive materie ferruginee tutte 
fono in. grandillìme mafie e ferapre intima- 
mente unite a materia vetrofa , le altre pro- 
dotte polleriormente dai vojcani o da altri 
ìncend; ron fi trovano che in piccoli pezzi, 
’c-piLi fovente in pagliette ed io fabbioni , e 
quelli fabbioni ferruginei ed attirabililfirai al- 
ia calamita fono ordinariamente molto più 
refrattar; al fuoco, che la più dura rocca di 
ferro : quelli fabbioni hanno apparentemente 
provata una sì forte azione del fuoco , che 
cangiarono, per così dire, di natura, e per- 
derono tutte le loro proprietà metalliche, 
imperocché loro non rimale che la fola qua- 
lità d’ efifere attratte alla calamita, qualità 
comunicata dal fuoco e niente efienziale alla 
materia ferruginea effendone fpro vedute e Lpo- 
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gliate le mine formate per T intermerxo dell* 
acqua, nè riacquinandola fé non dopo eliere 
paflTate pel fuoco. 

Tutta la quantità quantunque inarnen- 
(a del ferro diffeminato fui Globo proviene 
dunque originariamente dagli avanzi e detri- 
menti delle grandi malie primitive , nelle 
quali la follanza ferruginea è confufa colla 
materia vetrofa , e con lei confolidoflì ; ma 
quello ferro fparfo fulla terra trovafi in dif- 
ferentiflìmi (lati fecondo le pib o meno forti 
imprelfioni fubite dall’ azione degli altri ele- 
menti e dal mefcuglio di materie diverfe. 
l.a _ più femplice decompofizione del ferro 
primordiale é la fua con verdone in ruggine; 
le faccia delle rocche ferruginee efpolìe all’ 
-azione dell’acido aereo coprironfi di ruggine, 
« quella ruggine di ferro perdendo la fua 
proprietà magnetica ha però confervate le 
fue altre qualità, e può anche edere conver- 
tita in: metallo più facilmenre della rocca, 
da cui trae la fua origine. Quello ferro ri- 
•dotto in ruggine ed in tale dato trafpo'taro 
dalle acque fu tutta la fuperficie del Globo 
più o meno milchiclTi colla terra vegetale; 
egli vi fi è unito ed attenuato a fegno di 
entrare col fugo nella compofizione della fo- 
fianza de’ vegetali, e, per una ronfeenenza 
necedaria , in quella degli animali; gli uni 
e gli altri redituifeono in feguiro quello fer- 
ro alla terra per la dedruzione del loro cor- 
po. Allorché qoeda dedruzione fegue per 
mezzo della putrefazione, le particole di fer- 
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ro provenienti da efTeri organizzati non fon* 
in nulla più magnetiche e non formano fera- 
pre che una fpecie di ruggine più fina, e pièi 
fottile della ruggine grolToIana, d’onde traf- 
fero la loro origine /ma fe la deflruzione 
dei corpi è opera del fuoco , allora tufte le 
ferruginee molecole, che contenevano, ripi- 
gliano per l’azione di quello elemento la pro- 

f rietà di elTere attratte dalla calamita, che 
impreflìone degli elementi umidi loro ave* 
tolta; e ficcome in molti luoghi della terra 
vi furono dei grandi incend) di forefte, e 
preffochè dovunque dei fuochi particolari , e 
dei fuochi anche più grandi ne’ terreni vol- 
canizzati non dobbiamo maravigliarci fe al- 
la fuperficie e nell' interno de’ primi (Irati 
della terra trovinfi particole di ferro arti- 
rabili alla calamita , maifime che i detri- 
menti di tutto il ferro fabbricato dalla ma- 
no deli’ uomo , tutte le polveri di ferro 
prodotte dallo sfregamento e dall’ ufo man- 
tengono quella proprietà finché non fono 
ridotte in ruggine .• ora è facile aflegnare 
la ragione, perché in una mina, le cui par- 
ticole irruginite, o i grani non fono attira- 
bili alla calamita, fovente offervinfi delle pa- 
gliette o fabbioni magnetici per la più parte 
neri , e qualche volta lucidi come mica ; fi- 
mili fabbioni benché ferruginei fono ficuri 
della ruggine , degli acidi del fuoco , fono 
particole d’un ferro bruciato quanto lo può 
e(Tere , e che ha perdute per una troppo lun- 
ga 0 troppo gagliarda azione dej fuoco tut- 
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te le fue qualità ad eccezione della proprie- 
tà di cflere attratto dalla calamita , cn’ egli 
ka confervata o piuttolio acquiftata per Tim- 
prefTione di quell’ elemento . 

Efifìe dunque ne! feno della terra molto 
ferro in ruggine ed una certa quantità di 
ferro in pagliette foggette all’ attrazione del- 
la calamita. Si deve ricercare i-I primo per 
fonderlo , e rigettare il fecondo che è quafi 
infufibile. In alcuni luoghi incontranfi dei 
grandinimi mucch; di quelli fabbioni ferrugi- 
nei , che Artifli poco fperimentati preiero 
per buone mine di ferro, e fu nuella fuppo- 
Ijzione li fecero portare al loro fornello mai 
dubitando', che non poteffero liquefarvifì . 
Quelli (lefiì fabbioni ferruginei vanno fempre 
uniti colla platina , c fanno parte della fo- 
ftanza di quello minerale. 

Ecco dunque due flati , fotto i quali Q 
prefenta il ferro fparfo fulla terra ; quello 
d’ una ruggine inamovibile per la calami- 
ta e di facil fufione ne’ noli ri fornelli , e 
quello delle pagliette o fabbioni magnetici 
dillicilmente riducibili alla liquefazione ; ma 
•indipendentemente da quelli due flati le mi- 
re di ferro di feconda formazione trovanfi 
anche fotto moire altre forme , di cui la più 
rimarcabile , benché la più comune , è in gra- 
ni più o meno groflì ; quelli grani refillono 
alla forza magnetica , fe però non conten- 
gono alcuni aromi de’ fabbioni tellè nomina- 
ti, come fpeffilfimo accade, quando i grani 
fono grofli , gli etiti o geodi ferruginei de- 
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vono efTere contati tra que(!e mine di ferro 
in grana, e la loro fortanta è qualche volt* 
mefcolata delle dette pagliette attirabili alla 
calamita; la Natura impiega imedefimi pro- 
ceffi per la formazione de’ geodi o groffi gra- 
ni , che per quella de’ pih piccoli ; quelli ul- 
timi fono ordinariamente i piò puri , ma 
tutti groffi e piccoli hanno al centro una ca- 
vità vota 0 ripiena d’una materia, che non 
fo, fe fi polla dire metallica, e quanto piìi 
i grani fono groffi , tanto più proporzional- 
mente è grande la quantità di quella materia 
impura, che fi trova nel centro. Tutti fono 
compolli di varj llrati fovrappolli e quali con- 
centrici e più ricchi in metallo fecondo che 
più s’allontanano dal centro. Volendo fonde- 
re i groffi geodi bifogna fepararne quella ma- 
teria impura, che è al centro , facendoli rom- 
pere e lavare . Ma dobbiamo preferire lé mine 
in piccoli grani , che fono più comuni e più ric- 
che delle mine in geodi o in groffiffimi grani . 

Siccome tutte le nollre mine di ferro in 
grana fono Hate carreggiate e depolle dalle 
acque del mare, ed in quello movimento di 
irafporto ogni flutto non ha potuto caricàr- 
fì che di materie d’ un pefo e d’ un volume 
apprelTo a poco eguale , ne rifulta un effet- 
to, che, quantunque naturale, cagionò non 
poca meraviglia, cioè che in ciafcuno di tali 
depoUti i grani fon tutti a un di prello u- 
guali in grolfezza,‘e della fieffa gravità fpe- 
cifica . Ógni miniera di ferro ha dunque il 
fuq grano” particola re ; in. une il gran* nw» 
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oltrepafTa il feme della fenape ; in altre quel- 
lo di rape , ed in altre uguaglia il pilello . 
le fabbie o le gbiaje sì calcari cbe vetrofe, 
che furono tralportate dalle acque affieme a 
quelli grani di ferro, non vanno diflimili dai 
grani e nel volome e nel pefo in cafcuna 
miniera . Sovente quelle mine in grana fono 
mefcolate di fabbie calcari , che , lungi di 
nuocere alla fulìone , fervono di raftwo o 
fondente; ma fe inoltre fono in una terra 
argillofa e graffa e difficile ad edere fepara- 
ta col lav^amenro, non v è rimedio di pro- 
cedere alla fulìone, maffime fe fi tratta d'ar- 
gilla pura , fe non aggiungendo una gran- 
d'ffìina quantità di materia calcare ; le mine 
mille di terre attaccatìccie , che domandano 
molto più travaglio al lavatoio e molto più 
fuoco ai fornello fono quelle , che danno 
meno prodotto relativamente alla fpefa . In 
generale le mine in grani sì rifpetto allo 
fcavo, cbe riguardo alla fufione celiano me- 
no della più parte delle mine in rocche , 
perchè quelle efigono dei grandi lavori per 
effere ellratte dalla loro cava , e devono ef- 
fere abbrollolite per varj giorni prima di ef- 
fere fchìacciate e gettate al fornello di fufione. 

A quello flato del ferro in grana aggiu- 
1 gneremo quello del ferro in llalaélite o con- 
crezioni contìnue nate o dall* aggregamento 
di grani , o dalla diffoluzione e dal fioffo 
della materia , onde fono compofli , o da de- 
pofiti di qualunque altra materia ferruginea 
ilrafcinata dalla Aillaziooe delle acque j que- 
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fle concrezioni o fiaisftite ferruginee qualche 
volta fono ricchiiTime in metallo, e lovente 
anche in foflanze eterogenee e particolar- 
mente in materie calcari , che facilitano la 
loro fufione , e le rendono preziofe per la 
poca fpefa , che richieggonq , ed il buon pro- 
dotto che danno . 

. Numeranfi anche delle mine di ferro me- 
fcolate di bitume e di carbone di terra; due 
motivi però ci obbligano a farne ufo di ra- 
do , i’’. perchè fono quali egualmente cora- 
buiiibili dal carbone , che le imbratta (r), 
3“. fpclTo la materia ferruginea vi è ridotta 
in piriti , e vi li trova in quantità troppo 
piccola per ellrarla con profitto. 

Finalmente il ferro dilTeminato fulla terra 
Incontrali anche io, uno fiato diverlìlTimo dei 
tre precedenti ; quello fiato è quello di piri- 
te, minerale ferrugineo, il cui fondo non è 
che ferro decompoflo ed intimamente, legato 
colla fofianza del fuoco filTo, che è fiata af- 
falita dall’ acido ; la quantità di quelle piriti 
ferruginee pareggia forfè quelle delle mine 
di ferro in grana ed in ruggine ; così allor- 
ché i detrimenti del ferro primordiale furo- 
no attaccati dalla fola umidità dell’ aria o 
dall’ imprelTione dell’acqua, elfi convertironlt 
in ruggine, in ocra , o formarono fialaélite 
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(r) Il Sig. Cronftedt nelle Memorie dell’ Accade- 
mia di Svezia, anno I7;i , tomo XII, fag 23*, 
diede un' efatta defccizione d' una di quelle niimerc 
di ferro coinbulhbile^ .. 
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t grani; che fe qliclH mcdefimi detrimenti 
fperiraentarono una violenta azione del fuo- 
co o ne’ volcani o da altri incendj, cfTì furono 
bruciati fino aU’eflremo grado, e trasforma- 
ronfi in ilchiuma di ferro, in iabbioni e pa- 
gliuole attirabili alla calamita ; ma quando 
quefti niedefimi detrimenti in vece di elTere 
travagliati dagli elementi umidi o dal fuoco 
fono itati anatiti dall’ acido carico della fo- 
fìanza del fuoco fiffo ; elli hanno , per così 
dire, perduta la loro natura di ferro, e pre- 
fero la forma di piriti, che contare non dob- 
biamo nel numero di vere mine di ferro, 
quantunque contengano una grande quantità 
di materia ferruginea , perchè il ferro effen- 
dovi in uno flato di deflruzione ed intima- 
mente unito o combinato coll’acido e ’l fuo- 
co fiffo, cioè col Iblfo, che è il dellruttore 
del ferro , non fi può nè l'eparare quello me- 
tallo nè riilabilirlo coi procelfi ordinar) ; egli 
fi fublima e brucia in cambio di liquefarfi , 
anzi Dna piccolifiìma quantità di piriti get- 
tate in un fornello colla mina di ferro balla 
j>er guaflare il getto ; fi deve dunque con 
ifcrupolo.fchivare Tufo delle mine mefcolate 
di parti piritefe, poiché non danno che cat- 
tivo getto e ferro fragiliffìmo . 

Ma quefle medcftme piriti , da cui non fi 
pofiono avere le parti ferruginee per mezzo 
del fuoco, riproducono del ferro decompo- 
nendofi per l’umidità ; efpolle all’ aria co- 
mincia a sfiorire la loro fuperficie e tutte 
ben preflo fi riducono in polvere ; le lor* 
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parti ferruginee ripigliano allora la forma dt 
ruggine, e d’ allora contare dcvonfi quelle 
decompofle piriti nel numero delie altre mi- 
ne di ferro o di dilieminate ruggini , da cui 
formanfi le mine in grana (r) ed in concre- 


(r) Alcuni Mineralogifti hanno anche prctefo,chc 
tutte le mine di ferro in grana e in concrezioni deb- 
bano la loro origine alla decompoGzione delle piriti , 
„ Tutte le mine della Champagne , dice il Sig. de 
Grignon , fono prodotte dalla decompofizione delle 
pimi marziali . . . Quelle di PoilTon , di Noncoiut 
c di Montrevil fono le piu abbondanti , le più ric- 
che e le migliori della provincia ; vengono nomina- 
te qiiantunfine impropriamente »iine in rocca , per- 
chè fi eitraggono in grollì voiuini e dalle fcrcpola- 
ture delle rocche calcari .... Elleno formate fono 
dal depolìto della delfruzionc delle piriti , ed hanno 
nella loro ftriittura un’ iniinità di forme differenti , 
in foglietti , in calfctte quadrate o lunghe ; quelle 
mine in maffe fono ancora miile con altre mine in 
piccoli grani fomiglianti a tutte le altre mine in gra- 
na di quel cantone per più di venti leghe d’ eften- 
fione da San-Dizier rimontando verfo le forgenti del- 
la Marna , della illaife e dell' Aube . ,, Jllémoires 
de Fhyjique , ccc. pcg. :s e s?. -- Io devo clfervare 
che quella opinione farebbe troppo efclufiva ; la di- 
llruzionc delle piriti marziali non è 1' unica caufa 
della produzione delle mine in concrezioni o in gra- 
ni , poiché tiriti i detrimenti delle materie ferrugi- 
nee devono produrle cgualaiente, ed altronde la de- 
compofizione e la itifleminazionc iinivetfale della ma- 
teria ferruginea cagionata dall’ acqua ha preceduta 
necefrariaincnte la formazione delle piriti , le quali 
diftatti non comparvero che ne’ luoghi di riunione 
delia materia fcmiginca, dell’ acido, del fuoco fif- 
fo , e di detrimenti di vegetali c d’ animali . Anche 
il Sig. de Giignon modiGca la fiia opinione nella fua 
Prefazione fng. 7. ,, Io provo, egli dice, per mez- 
zo di tffervazioni locali) che tutte le mine di ferro 
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zioni . Querte concrezioni fi trovano talvolta 
mefcolare con terra limofa , e con piccoli 
falTi o fabbia vetrofa ^ e quando racchiudono ' 
delle materie calcari , pigliano delle forme 
Cmili a quelle dello fpato, ed hanno la de- 
nominazione di mine fpatiche , le quali fono 
per r ordinario fufibilifljme, e fpefio rkchif- 
firne in metallo (r) . Alcune, come quelle 
di Conflans in Lorena fono in grandifiime 
mafie ed in grofiì ceppi d’ un grano ferrato 
e d’un colore tanè; quefio minerale è ripie- 
no di crillallizzazioni di fpato, dibeleraniti, 
di corna d’Ammone, ecc. egli è ricchilTimo 
e' dà del ferro di buona qualità (k) . 

E’io flefib delle mine di ferro crifiallizza-' 
te , alle quali fi diede il nome dì amante (,x) ^ 


di Cliampagne fono il -prodotto della decDmpofizione 
di piriti, che aitondaiio in quella provincia, o un» 
raccolta di tur ticoie di ftrre di^eutinate ne' corpi di- 
firutti , o ferro anche deccmpojto : che quelle mine 
furono il t'rattullo delle acque, di cui leguirono 1’ 
impulfinne, e che le hanno accumulate o eftefe tr» 
llrati di tetra di divtrie qualità , o infaccate denti* 
Icrepolature di roceie . ,> 

(t) La mina fpatica eonefeinta ne! Delfinato folt* 
il uome di maillat dà più del cinquanta percento; e 
quella di Champagne detta dal ^ig. de Grignon mi- 
na tubtrcolqfa . ij'abella , fpatica dà il felTautacinque 
per cento . Fegj^aiifi U AJémoirts de Fbyjìque pag. ij. 
OÙ 1^ ftefo pvi , taz. 

- L’ amatila putì tlTere riguardata come una cal. 
ce di ferro , ma lempre criftallizzata ; quella criftaU 
lizzaziqiie è in guglie o in raggi fpelTo divergenti , 
e che leuibrano tendere dal centro alla circonferen. 
« . Diftiuguenfi tre forta di mine di ferro iu pnig . 
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perchè fe re trovano fovente di un colore 
di fan^ue; quefìe criftalli77ate amatite devo- 
no eHere confiderate come ftalaftite di mine 
di ferro , l'otto le quali elle fono qualche ^ 
volta llei'e in letti orÌ72ontali d’ una fuffi- 
ciente alte/za , e fotto molto piìi alti Itratr 
di mine in ruggine o in ocra (>'); anzi fi 


titff , una criHallizzata e ftriata come il cinabro, un' 
altra granita e compatta, una terza in mafla omoge»- 
nea e lifcia, di cui fi fervono i Difegnatori fotto il 
nome di j'anguint ; quella detta hrovillamini è un 
bolo ferrugineo indurato pel difieccamento all’aria, 
Nota comunicata dal Sig. de Grignta . 

(_v) Nola, lo fon di parere di riportare a quelli 
ilrati d’ amatite in grandi malTe la mina di ferro di 
Rovtz nella Maina , appoggiato alla deferizione fe- 
guente inviatami dal Sig. de Burbure: Q.nefla mu 

mera , fitnata cinque quarti di'lega da Sillè-le-Guil- 
laume , è ricchilTima ; Halli in una terra ocrufa di 
più di trenta piedi d’ altezza ; dalla parte inferiore 
della miniera partono varj filoni . che feendendo van. 
no a terminare a grofli ceppi ifolati di mine di fer- 
ro ; quelli ceppi s’ ineontiano a venti o ventifei pie- 
di di profondità , e fono compilili apparentemente di 
fole particole ferruginee ; a neh’ efli hanno delle ra. 
mificazioiii ^ che altiingandofi s’ unifeono ad altre 
malfe di mine di ferro meno pure , nel loro interno ef- 
fendovi delle piccole pietre incorporate ed intima- 
mente unite 5 con tutto ciò fi preferifeono alle maf- 
fe ferruginee più omogenee , perchè fe danno men 
ferro , i fallì però ne facilitano la fuiìone . ,, Nota 
comunicata dal Sig. de Burbure Luogotenente della JLa» 
rijialcberia a Sillé-le- Guillaume . — Alla dilla fpecie 
delle mine qui deferitte riferifco quelle nominate 
mines tapées { battute), che fono mine di concrezio- 
ni in inaile e diati per lo più giacenti fotto le mi- 
ne in ocra o in ruggine, di cui ordinariamente più 
abbondano in metallo , ouantunque fieno in grandi 
pezzi) la maggior parte fono fpatishe o midediuia- 
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vede cvidenfffmente, che qupife am^rife fono 
prodotte dalla ftillazione d’ un’ acqua carica 
di molecole ferruginee, ch’ella (laccò paf- 
fando a traverfo ia grande fpe(f>.-z7a d’ocra o 
di ruggine. Non però tutte le amatite fono- 
rolTe; ne abbiamo delle brune e d’un colore 
anche più carico (2) ; ma ridotte in polvere 
prendono tutte un colore d’ un rolfo più o 
men vivo, e polTiamo in generale confide- 
rarle come uno degli ultimi prodotti della 
decompofizione del ferro per l’ intermezzo 
deir acqua . 

Le amatite, le mine fpatiche , ed altre 
concrezioni ferruginee, comunque fieno me- 
fcolate, non devono confonderli colle mine 
del ferro primordiale; quelle non fono che 
di feconda e terza formazione, e quelle trag- 
gono loro origine dai primitivo fuoco, cofic- 
c|iè unte vanno intimamente unite a mate- 
rie vetrofe ; i detrimenti di quelle primiere 


tcrie calcari . Nott comunicota d.il Sig. de Grignen . 

(?) Tra le nere pietre ferruginee di quel cantol 
ne noti vidi , dice il Sig. Bowles , alcuna rofla ama- 
tita , fatto degno di oflcrvazione , poii hè lungi una 
inezza lega fe ne trovano molte di rode , e nefliina 
ili liete . , . Nelle miniere di ferro della Bifcaja veg- 
goiifi delle amatite incaftrate ne' vani delle vene 
clic lono fingolari per le loro dilFerenti forme e grof! 
lizze; fo ne tro\ano di grefle fino come tefta di 
i!:i iiaiiio . . . altre fono piatte come i tefticoli di 
bue ... Ve ne iono di gialle , e ro(Te ai di den- 
V" V ■ amatite fono greviflìme ed abbon- 

dautiiTiiTie di ferro, ma foveiite d’ un ferro acre ed 
intrattabile. Ilijtsire Kitturelle i' Ef fogne del Sig, 
howlts, f„g. 69 e 334. . 
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recete formarono le ruggini e le ocre, che 
il movimento delle acque trafportnrono fu 
tutte le parti del Globo ; le particelle piti 
leggieri delle ruggini ferruginee furono at- 
tratte dai vegetali, ed entrarono nella loro 
compofitione e in quella degli animali , che 
dappoi le hanno refe alla terra , allorché G 
purrefarono 0 fi difirufTero i loro corpi . Que- 
lle medefime molecole ferruginee elTendo paf- 
fate pel corpo di elTerl organizzati hann® 
coniervata una parte degli elementi del fuo- 
co , da cui erano animate ne’ corpi vivi, ei 
è dalla riunione di quelle molecole di ferro 
animate dal fuoco, che rilultano le piriti, 
poiché difl'atti non conllano che di ferro, di 
luoco fìllo, e d’acido, oltre di che prefen- 
tandoll Tempre fotto una forma regolare non 
hanno potuto riceverla , che per l’ impreflìo- 
re di molecole organiche ancora attive negli 
ultimi refidui de’ corpi organizzati. E ficco- 
me i vegetali prodotti e diftrutti nelle pri- 
me età della Natura erano in numero im- 
menfo, la quantità delie piriti nate dai loro 
refidui è parimente tanto confiderabile , che 
forpafla in alcuni luoghi quella delle mine 
di ferro in ruggine ed in grani, anzi di più 
le piriti fovente flati fcpolte a maggiori 
profondità . 

Dalla fucceffiva decompofizione di quefle 
piriti , e da tutti gli altri detrimenti del fer- 
ro primordiale o fecondario ne vennero le 
concrezioni fpatiche e le mine in raafle o 
grani, che tutte fono di feconda e terza 
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formazione: perocché indipendentemente dal- 
le, mine in ruggine o in grani, che furono 
altre volte trafportate, lavate e depofle dal- 
le acque del mare ; indipendentemente da 
quelle prodotte dalla diftruzione di piriti j e 
d' ogni ferro da noi ufato, non fi può dubi- 
tare, che. ancora tutti i giorni non fi formi- 
no delle mine di ferro in grano nella terra 
vegetale, e delle piriti in tutte le terre pre- 
gne d’acido, e che per confeguenza le mine 
ftcondarie di ferro non poflfano riprodurli piò 
volte colle molecole ferruginee provenienti 
originariamente dai detrimenti delle rocche 
primordiali di ferro, i quali frammifchiaronfi 
in tutte le materie brutte ed in tutti i cor- 
pi organizzati, prendendo fucceflìvamente tut- 
te le forme qui fopra da noi accennate. 

Onde quelle differenti trasformazioni del 
ferro non irapedifcono , che quello metallo 
non fia uno in Natura , come tutti gli altri 
metalli; le Tue mine in verità fono le piò 
foggette a variare di tutte le altre mine 
metalliche, e nel medefimo tempo le piò 
difficili a trattare ; le fperienze in grande 
fono lunghe e di fomma fpefa , differentiffi- 
mi gli uni degli altri fono i proceffi ed i ri- 
fultati delle pratiche o metodi ordinar; ; 
quanti li perl'uafero che la Natura, che pro- 
duce da pertutto lo fiefib oro , lo flefTo ar- 
gento, lo fleflo rame , lo fleffo piombo , lo 
lieffo Itagno, abbia voluto farfi un’eccezione 
per il ferro formandone di qualità differen- 
ti'fime non folamente .ne’diverfi pacfi, rna 
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ne’ rnedefimi luoghi ; eppure quell’ idea non ha 
alcun fondamenro ; rei'perienza m’ha dimo- 
llrato, che relTenza del ferro è Tempre e 
per tutto la medefima (a), di modo che pu- 
rificando le pili cattive mine dalla troppo 
quantità di materie ererogenee , il ferro ^ 
che le ne efirarrà , in feguito, non la ce- 
derà in bontà a quello delle mine migliori , 
Ma per arrivare a quello punto di perfe- 
zione , vi vuole un trattamento diverto fe- 
condo la natura della mina; bifogna tentar-' 
la in piccolo , e ben conofcerla prima di far- 
ne ufo in grande , c noi non polTiamo dare 
a quello propofito che dei configl; generali, 
che troveranno però la loro applicazione par- 
ticolare in un grandiffimo numero di cafi ,> 
Qualunque rocca primordiale di ferro , o mi- 
na in rocca mefcolata di materia vetrofa de- 
ve elTere arrollita per varj giorni , e quindi 
rotta in piccoliffimi pezzi prima di eller po- 
lla nel fornello ; fenza la prima preparazio- 
ne, che rende il minerale meno du’o diffici- 
liffimamente fi verrebbe a capo di romper- 
lo , e confegucntemente ricuferebbe di fon- 
derli al fuoco del fornello , fe non con gran 
perdita di tempo e di materie comhu libili ; 
b'fogna Tempre far ufo di una buona quantità 
di caflino o materia calcare • Il trattamento 
di quelle mme efige dunque una molto mag- 
giore fpela che non le mine in grana, per il 


(a) Ve^gafi nei miei Siippiemeiui U t*rte fferi- 
tfisntale , quarta jìlttnm ia e fcg. ' 


44 Storta Naturale 

Hug'jior confumo di combu'tibili ; ed a me- 
no che non fieno come quelle di Svezia ric- 
chidìme in metallo , o i combgdibili a baf- 
fidìmo prezzo , il prodotto non vale 1’ im- 
porto delle fpefe del lavoro. 

, Non così delle mine in concrezioni ed in 
irafife fpatiche o mefcolate di materie calca- 
ri 5 di rado occorre la neceffità di arrofiir- 
le (^); comodamente fi fanno in pezzi al 
fortire della loro miniera , e con una grande 
facilità liquefanfi fenza addizione, eccetto di 
poca terra limofa o d’ altra materia vetrifi- 
cabile, fe trovanfi troppo cariche di fofian- 
za calcare; quede mine fono dunque quelle, 
che danno p;Li prodotto relativamente alla 
fpefa . 

Affinché i noflrl Lettori fi formino una 
gualche idea della fituazìone e della qualità 
delle primordiali mine o roccie di ferro tra- 
fcriveremo qui le odervazioni fatte ne’ fuoi 
Viaggi dal Sig. Jars deir Accademia delle 
Scienze. ,, Nella Svezia , egli dice , la mi- 
niera di Nord-marck didante tre leghe da 
Ph'ilìpfìad dalla di lei parte del Nord è in 
filoni perpendicolari in una montagna poco 


(i) Sonovi tuttavia ne’ Pirenei e nel Dcllìr.ato del- 
le mine Ipatiche, dove la materia caleareè talmen- 
te unita ed in tanta quantità colla l'oftanza ferruiri- 
Bea, che non U può far di meno di ahbroftolirlé , 
a hne di riitiirre in calee la materia calcare , clic lì 
lepara in fcguito col lavameiuo ; ma tali Torta di 

«ìbiam''deUo".”* «cceziune a quaut* 
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elevata nel mezzo d’un larofiifTìmo vallone j 
i filoni fesjuono la direzione della monraj^na , 
che è dal Nord al Sud , e corrono quali tutti 
a un di preffo paralleli , efli hanno in alcu- 
ni luoghi fette o otto tefe dijarghezza. Le 
montagne di quel difiretto , e di tutta la 
provincia fono di granito ; ma i filoni di 
mina di ferro lìanno all’ intorno in una fpe- 
cie di pietra tirante al turchino ed al bruno : 
quella pietra è unita ai filoni di ferro , co- 
me il quarzo lo è al piombo, alrame,ecc. 
Allorché il granito s’ avvicina al filone, lo 
difordina e lo dimentica ; onde i filoni di 
ferro non albergano nel granito: il migliore 
indizio è la bianca e nera mica a grandi fac- 
cette , fotto cui fi ù quali fempre ficuro di 
trovare del ricco minerale. All' intorno dei 
graniti vi è anche della pietra calcare ; ma 
il ferro vi s’incontra in gruppi e non in fi- 
loni, il che prova, ch’egli é di feconda for- 
mazione in quelle pietre calcari . Il minera- 
le ubbidifce alla calamita; egli è durilTimo , 
molto compatto e pefante , dà più di cin- 
quanta per cento di buon getto; quelle mi- 
ne fono in malfa, e per ciirarie dalla cava 
fi pratica la polvere, come noi ufiamo colie 
più dure pietre. 

Le miniere di Presberg diflanti due leglie 
da Philipfiad dalia parte d’ oriente moflranlì 
in filoni e dentro rocche molto limili a quel- 
le di Nordmarck ; quelli filoni vengono qual- 
che volta accompagnati da granati , dallo 
fchorl e da una pietra micacea molto limile. 
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alla creta calcare di Brianpn ; eflì fono fi- 
tuati in una penifola cinta da un grandiHì- 
mo lago ; corrono parnllcli e fecondo la dir 
regione della penifola dal Nord al Sud . 

Si fdegna di fcavare i filoni minori di una 
tefa d’ altezza , generalmente parlando il get- 
to corrifponde il cinquanta per cento. Quali 
perpendicolari s’abballano i filoni, e le dif- 
ferenti miniere hanno da dodici .fino a qua- 
ranta tele di profondità. 

Si abbroHolifce il minerale prima di get- 
tarlo ne’ fornelli d’ incirca venticinque piedi 
d’ altezza , dove li ajuta la fufione con un 
caliino calcare . 

Le miniere di Danemora nella provincia 
d’Upland in difianva di una lega da Upfal 
fuperano tutte le ajtre della Svezia: il mine- 
rale è comunemente unito con una materia 
fullbile (f) , di modo che fi fonde fenza ad- 
dizione di materia calcare . Quelle mine di 
Danemora fono alla riva d’ un gran lago, 
quafi perpendicolari ne fono i filoni e paral- 
leli in una comune direzione dal nord eft al 
fud-ouefi ; quantunque tutte le roccie fieno di 
g-'.inito, i filoni di ferro fono fempre, come 
quelli delle miniere precedenti , in una pie- 

» I,.. ■ ^ ■ ■ „ , i. I , 

4 ■ 

(c) Nota , Io olTervetò , che fe quella minieia è 
di piiiua furmazicne, la materia frammifta nel mi. 
Iterale eil intimamente a lui unita non dere elTere 
calcare, ma forfè fpato-di- campo o fchorl , i quali 
non folaraente fono fufihilìffiini per fe fteffi , ma co- 
municano della fufibilità alle foilanze , nelle quali 
fi trovano incorporate . 
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tra tirante al turchino (d): fi fianno attua!-' 
mente fcai/ando dieci miniere fopra tre ben 
diftinti filoni ; in una finora il lavoro é ar- 
rivato ad ottanta tefe di profondità , ma al 
pari delle altre è incomodata dalle acque: 
qual’ è il travaglio nelle cave di pietre dure, 
tal’é in quelle. Il minerale vola alla cala- 
mita, ed è preferito per l’acciajo. -Si (cava- 
no quelle miniere tanto colla polvere di can- 
none, che con gran fuochi- di legno accefi 
fopra grandi aperture artatamente fatte. Do- 
po redrazione di quede pietre di ferro in 
pili o meno grolfi quartieri fe ne dendono 
due piedi di altezza fopra ono drato di le- 
gno d’abete alto anch’elTo due piedi, fi co- 
pre il minerale d’un piede e mezzo di pol- 
vere di carbone , e quindi fi mette il fuoco 
al legno : ammollito ì! minerale da qoeda 
fpecie di abbrodolitura (e) è tritato fotto un. 


(d) 11 Sig. Jars non dice fe quella pietra turchi- 
na fia vetrofa o calcare i il fuo colore blen provie- 
ne certamente dal ferro , che fa parte di fiia foflan- 
za , cd io fuppongo che la di lei fuiìbilitH debba ri- 
fetarfi dallo lp.ita-di~campo e dallo fi bori e non già 
da fodanza alcuna calcare, imperocché quella minie- 
ra difeende fino a ottanta tefe in un terreno cinto 
foltanto di granito, mentre altronde il Sig. Jars non 
dice di avere ofiervati dei banchi di pietra calcare ; 
dunque a mio parere la miniera di Oanemora è di 
friina formazione come quelle di Pre&berg e di Nord, 
marck . e quantunque il minerale fia più fufibilc , 
non contiene però che materia vetrofa . 

(e) „ Il fine dell' abbrollolimento del minerale non 
i tanto per diflìpare le parti volatili , benché fervi 
anche a quello oggetto , quando il minerale ne con- 
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uiartello, poi fi getta al fuoco a liquefarli 
fen?a addizione di caltino. „ 

In molti luoghi le miniere di ferro ia 
rocca fono magnetiche a legno di poterle 
trovare colla bufibla : quello indizio è uno 
dei più certi per diilinguere le miniere di 
prima formazione prodotte dal fuoco , da 
quelle che hanno origine dall’ intermezzo 
deir acqua ; ma in qualunque maniera e da 
qualunque agente fieno (late travagliate le 
m'niere , 1’ demento del ferro l fempre lo 
flelTo (/) , da noi dipende l’avere del buon 

ferro 


tenga, che vii rompere il gl’.itia: , e difnn're le parti 
terrofe dalle metalliche ... Di doro e compatto egli 
«I. venta , dopo 1' arroSimenUi , tenero , friabile e ten- 
dente verfo 1^ calamita , la, pollo che non lo folle 
dapprima : 1’ aria col tempo juib prodvirre i primi 
due eftetti ma non il teiio ... Se troppo forte è 
V irroltitura il miner.ile dà meno metallo . . . Nel- 
la Norvegia c nella Svezia, dovei muicrali corrono 
al’a calamita , e conleguentemeiue fono più inetaU 
lizziti iiatiiralmcnte di quelli di Fiaoeia, fi arrolli- 
fcoiio fempre prima di porli alla fuGone negli alti 
f'urntlli . 

Prcndend. le medcGivic fpecie di minerale di fer- 
ro , V facendo fuiKtere fi paratamente due metà una 
arroftita e l’altra nò , . i g' tti faranno d’ una di- 
▼erfità Icnfiliile , quello della metà arroilrta è più 
puro dell’ alno aveiid.> il fuoeo dell’ arroftitura pria- 
cip aro a difiiiiire le parti terrofe dalle metalliche eil, 
a dilfipare l'acido fulfureo fe ve n’ era e le parti 
Toiatili . .. yoyn^es Jilttalliiriiqnes ttel Sig. Jars ^ 

tonta /. pag ij f ij. 

(f) Il ferro è uno; tv, ito il dubbio nafee dalla 
vari.tà de' ferri della fttfì'a miniera e fucina , la qua-, 
ie varietà pciò i'vaiiifee quaudo a ciafeua pezzo di 
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ferro anche da cattivifllme miniere ; fi lup- 
plifce col trattamento del minerale e col reg- 
girne del fuoco tanto al fornello di fufio- 
ne , che alla fucina . 

Poiché prefentemente fi fa fabbrièare il 
ferro in quali tutte le parti del mondo, 
perciò poffiarao dar qui l’enumerazione del- 
le miniere di ferro , che fi travagliano at- 
tualmente apprelfo tutti i Popoli inciviliti. 

Minerali y Tom. III. C 


minerale vi fi metta quella attenzione, che fi richie“ 
<ie ; una porzione di miniera alle volte è più im- 
krattata di materie eterogenee dell’altra, un mine- 
rale alle volte è più rarTinato deli’ altro . perciò Q 
purghino tutti i getti in proporzione delle materie 
eterogenee, g'i Operaj gli raifinino egualmente , e 
poi mi fi rifponda , fe varj la follanza del ferro. 
La Svezia ci fnmmiaiflra il miglior ferro del mondo 
«dite p;ù cattive miniere, dando quelle il più afpro 
ed il più refrattario minerale j eppure 1’ arroflimen- 
to, il getto tenuto lungo tempo in fulione, e l’ufo 
del carbone dolce pel rafiinamcnto rendono il ferro 
d’ una grande perfezione: a noi Ila il far buoni tutti 
i noUri cattivi ferri lavorandoli al fuoco una fecon- 
vla volta e ripiegando U verga fopra fe (lelTa; il mar- 
tello ne farà fortire una materia vetrofa , faravvt 
perdita e nel volume e nel pefo , ma miglioreiù di 
molto la qualità del ferro . Parimente polìiimu pu- 
rificare i no Uri getti lafciandoli più lunga pezza nel 
fornello , e meglio ancora facendoli foudere una fe- 
«onda' volta 

Per avere del buon ferro con ogni forta di mine- 
rale in malfa di pietra o rocca è nece(T.irio l’abhro- 
flolimento per ridurlo in piecoIilTimi pezzi avanti di 
gettarlo nel fornello : ma trattandoli di minerale in 
grana ballerà di ben lavarlo per fcpararne , per quan- 
to è pilfihile. le terre e le fabbie . IHémoirts de 
.fkyfiqut del Sig. de Grignoit , fag. jg. 
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Si conofcono In Francia quelle di Allevard 
nel Delfinato, die danno il minerale in maf- 
fe concrete , e del buoniflìmo ferro e dell’ 
ottimo acciaio detto acciaro di rive: „ Vidi, 
dice il Sig. de Grignon , in circa venti filoni di 
miniere fpatiche ne’ monti d’ Allevard, alcu- 
ni de* quali hanno fei piedi e piti di larghez- 
za ed un’altezza int.ommenfurabilc ; efiì mar- 
ciano regolarmente, e fono quafi rutti per- 
pendicolari : chiamanlì maillat que’ filoni , 
che danno il minerale facile alla fufione, e 
per confeguenza del ferro dolce , rive diconfi 
quegli altri, il cui minerale è meno fulìbile 
e produce del ferro duro ; facendo fondere 
infieme un terzo di maillat e due terzi di 
rive fi ottiene il ferro , col quale fi fa in fe- 
guito il buon acciaio conofciuto fotto il no- 
me di accia/o di rive (f). 

Le miniere del Berri C^'), della Sciampa- 


(g") Nota comunicata dal Sig, Cavaliere de Gri- 
gnon . li li. SrUtmbrt 1778. 

. (h) Nel Berri il ferro è tanto comune, che non 
credo che & polTa alTegnar luogo, dove non li polTa 
oavarne, ond’ è , che vi fi lavora molto quello me- 
tallo, c fa l’oggetto d’un traffico importante. Non 
fi cerca nelle vifeere della terra , non è diftribuito 
in tilmii come gli altri metalli , egli è fparfo fulla 
fiiperlicie, o tutto al più ad alcuni piedi di profon- 
dità .... Si feava fino a quattro o cinque piedi, 
e fé ne tira una terra gialla mifia di pietre e di pic- 
eoie palle ro.Tictie groffe come pifelli j qaefte palle 
fono il minerale di ferro ; le roffe e le brillanti al 
di diiuro e non le nere . le grevi e le più rotonde 
paffiino per le migliori. Per pulire della terra gialla 
( che è una fpecie d'ocra) quello miaeralc, fimet- 
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gna, della Borgogna, della Franca-contea , 
del Nivernefe, della Linguadocca (/) e di al- 
ci z 


ie in celi;, che dappoi G dimenano nelle lame , l'ac- 
qua dilTolve e trafporta la terra, e non lafcia che i 
minerali ed i falG : con un’ altra operazione molta 
triviale G feparano i i'alG dal minerale , coGcchè ne 
rimane Tempre una quantità cunGilerabile . Q.iicGa 
minerale in grani dà fcarfamente un ferro ilolciffi- 
mo; G dice però eflere più vantaggiofo mifchiarlo 
con un altro minerale, che G eGrae in groQì pezri 
dalle cave del villaggio di dii»/ preflTo Sancerre ; G 
rompe queft' ultimo in piccoli pezzetti d’un pollice 
cubico . ecc. Obferzmiions d' Hiftoire NatureUe dd 
Sìg. le Manieri Parigi, I7J9, fag. 117. 

( » ) Si trova nel vallone di Trépaion ( diocelì 
d' Alois ) una quantità di miniere di ferro all’ oppo- 
fto di quelle di carbone ; elle fono d’una buona qua- 
lità ... Le loro vene dopo avere traverfato il Gar- 
don un pò al rii fotto della Bhiquiìre veggonG rico- 
perte d' un banco d'ocra naturale così bello, che fe 
ne potrebbe iar ufo . Le .'Vene di ferro traverfano 
quelle del carbone, che intcrccUann un pò aldi f«- 
pra del Jffas-dcs-hois , ma dopo quelle di carbone ri- 
pigliano il lor corlo e G dividono in due rami vec- 
fo la Blaquiere. Rifloire Naturellt da Languedac , 
del Sig. de Gen/imne , ..tomo l , fag. ci6 ■— In di- 
ftanza d’ un piccol quarto di lega dalle miniere di 
carbone ( che trovaiiG tra Eize ed il Pont-de Ca- 
■btlTao dioceG di Narboiia .nel luogo cliiamato i'aior- 
Attlaire {lillà Grada di31ontanlien incontranG delle 
tuo liffime miniere di ferro; .elle ìn generale fon* 
jn polveri rotonde fiinili alla migliarola di piombo; 
e quelli pallini fono pefantiffimi, e danno ordinaria- 
mente del ferro della prima qualità; qiiefta fpccie di 
'minerale è qui abborulantTlGiTia . . . Noi abbiamo 
trovate egualmente delle bnoniflime miniere di ferro 
al p'Cde .Iella montagna del Tauch fteffa dioceG 
ed a Segare vicino ad un rufcello una miniera d’ar- 
gento frammida ad una 4i letto . - Xa .Montaj;*» 
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cune altre provincie di Francia fono per la 
più parte in ruggine ed in grani , e forami- 
niftrano la malfntia parte dei ferri, che fi 
confumano nel Regno; in generale fi pub 
avanzare, che la Francia polTegga miniere 
di ferro di quali tutte le forta ; le miniere 
in malie folide fi trovano non folamente nel 
Delfinato, ma anche nel Roulfillon, nella 
contda di Foix , nella Bretagna e nella Lo- 
rena, e quelle, che fono in grani o in rug- 
gine fi prefentano in gran numero in quali 
tutte le altre provincie. 

La Spagna non va efente di miniere di 
ferro , delle quali alcune fono in malie con- 
crete formate dalla dilToluzione e dal detri- 
mento delle primitive mafie; altre, che for- 
nifeono molto vitriolo ferrugineo ed appa- 


di Bergiieirales nella parrocchia di Saint-Paul de l» 
Cojìe diùcefi d’Alais ... da tutte le parti è pene- 
trata da "rofFc quali orizzontali vene di minerale di 
ferro criitallizzaco , bianco e nero: quelle vene, che 
fono le line fupcriori alle altre , fono feparate da 
forti (Irati di pietra di calce, di modo che il mine- 
tale nell ha la menoma comunicazione colle rocche 
vetrificabili , e li trova più di ducente tele fopra la 
bafe della monta.ana , che, come quafi tutte le raon- 
tacnc calcari, p.)g;;ia lii im fondo l'chiftolo ... Lo 
flefib po(To_ dire delle ricche miniere di ferro dei 
Cerbiìi-es , di Cnjcntel, A' Aveja , di f^illerouge ecc... 
Sci perfi nelle laii le di Cérisy iliocefi di Bayeun una 
quantità di tcftacei bivalvi , dove tutta la foftan- 
za della cochiilia e del p fee è cangiata in vero mi- 
nerale di ferro; in minerale di ferro parimente vidi 
calciati dei^ pezzi di lei;no nelle Corbières diocefi di 
Karbuna . Hifioire Naturelle dii Languedoc del Sig .de 
'Gciijttune , iomo il, pag. iz*+, 175*6, e iti3. 


rentemente nate per l’ intermezzo dell’acqua 
carica d’ acido ; fe ne contano altre in ocra 
ed in grani in varj luoghi della Catalogna , 
deir Arragona , ec. (^). 

C 3 


(k) Tra Alcocer eil O.-dUna vi è una miniera ili 
ferro in una fpecie di pietra arenofa , dove ofll-rvai 
la più bella e la più (ina ocra, che v'abbia al mon- 
do . Si traverfa un’ alpra montagna per arrivare a 
Nitbalvilìar luogo di pietre amatite, e di una fpecie 
di terra nera , che riince ftropicciandola fra le ma- 
ni j quello è un minerale morto di ferro refrattario, 
c totalmente inutile . . . Sortendo d’ Albnricin dall^ 
parte dell’ oriente in dilfanza di alcune miglia s' in- 
contra in una miniera di ferro in terra calcare cin- 
ta d’ una pietra arenofa rofficcia , e fubito dopo in 
un’ altra miniera nera di ferro avente il metallo co- 
me grolfi grani d'uva. D’Albaracin ci portammo a 
Jflolime d' Arra/^on , traverfando le montagne, dove 
■vi fono due miniere di ferro , una è nella parte cal- 
care della montagna , e dà del ferro tanto dolce , 
che fi piìà lavorarlo a freddo ... La feconda dilla 
ima lega dalla prima . . . Somminiftra un ferro 
crudo; giace in una roccia di quarzo, cd è più ab- 
bondante in metallo ... Il minerale di qiieit’ ulti- 
ma , il quale dà il quaranta per cento, è un pò du- 
ro a fondere. liifloire Natureilc d' Effai^ne dii iSig. 
B’>niiU pi'.g. >6, ro7 e 27 ii ... La miniera di Sara- 
fnalìro proviene dalla dilToliizione c dii depnfito del 
ferro cagionato dall’ acqua . . . Klla è un coinpollo 
di lamine o piccole fnttililFime fchéggie applicate le 
line filile altre . . . EJ è tanto ficura la giornaliera 
formazione di quella miniera , che vi fi fono trovati 
dei frammenti di picconi e zappe nc’ luoghi già da 
più feculi fcavati , ed ora riempiuti di minerale . . . 
11 minerale forma un letto interrotto, che vana nel- 
la fua altezza da tre fino a dieci piedi : la coperta è 
lina rocca calcare di due fino a fei piedi d’altezza... 
/lir intorno di Bilbao ( nella Bil'caja ) fcop-efi il 
ferro in alcuni luoghi fulla terrai ed in didanza 
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In Italia le piìi celebri miniere di ferro 
fono quelle dell’ ifola d’ Elba , fe ne fecero 
recentemente delle lunghe defcriiioni , che 
tuttavia fono pochifTimo efntte } quelle mi- 
niere fono aperte da molti lecoli, e fommi- 
niilrano il ferro a tutte le provincie meri- 
dionali deir Italia (/). 


d’ un quarto di le?a dalla città evvi una montagna 
ripiena il' un minerale di ferro continente del vitrio- 
lo ; quelVè una valla collina o un enorme mucchio 
di minerale di ferro , che mena ed attrae un acido 
vitriolico , il quale penetrando nella roccia ferrugi- 
nea dilTolve il metallo, ed alla fuperficie fa compa- 
rire delle piatire di vitriolo verde, bicu e bianche . 
Di rìmpetro a quella montagna dall'altra parte del 
fiume vi è un'altra fimile montagna , che produce 
una grande quantità di vifriolo d'ogni colore, gial- 
lo-chiaro , ecc. ... A poca diflanza da quella gran 
roccia ferruginea un Ingegniere fece tagliare un pez- 
zo della montagna per ifpianare la nuova paOTeggia- 
ta della città ; e Cccome la fece tagliare a piomba 
da cinquanta (ino a ottanta piedi di altezza , u fcoprl 
la miniera di ferro in vere vene, che feendono orz 
direttamente ora obbliqiiamcnte , e grolTolanameiits 
lapprel'entano le radici d' un albero. Vi fono della 
rene di un pollice di diametro , ed altre che fona 
più grolTo d’un braccio, variando all' infinito fccon. 
do la refillenza , che la terra oppone al trafporta 
che fa r acqua ; imperocché non fi può dubitare , 
che quella miniera non fia fua opera. Zoflejfo, f^g, 
3j 6 , e ni r ftg. 

(0 Nell’ ifola d' Elba, due monti principalmente 
meritano l'attenzione de’ Mineralogìlli j cioè il mon- 
te Calamita e quello di Rio , dove fono le celebri 
miniere di ferro ... In diflanza d’ incirca due mi* 
glia dal luogo , dove fi trova la pietra di calamito, 
nel monte Calamita, il terreno principia ad efiTere 
ferrugineo e quà e là fparfo di pietre amatite nenc- 
cie 0 rofiiccie , e di micacee e fcagliofe pietre ferra- 
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Nella Gran-Bretagna contanfi molte mi- 
niere di ferro ; la mancanza di legna fa , 
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gìnee : inaiTime dal Iato del mare vi fi trovano varj 
pezzi di calamita (laccati dalle grandi malTe della 
montagna , ed altre die vi fono internate , e pare 
che il monte ftdV'i non Ha eh’ nn mucchio di ceppi 
ferruginei e di pezzi di calamita ; elTenda tutta la 
fuperticie coperta di tali fcrollati pezzi . 

Si fcava la miniera del Rio all’ aria aperta , come 
una cava di marmo . . . Tutta la fuperticie del mon- 
te è coperta d’ una terra ferruginea roOTiccia e neric- 
cia miila di quantità di piccole lucenti fcheggie di 
minerale di ferro , . . L’ interno del monte , a pro- 
porzione che fi feopre nelle feavaziani , prefenta ua 
ammalio irregolare di diverfe materie } tQ. delle mafie 
di minerale di differenti qualità ... La prima detta 
dagli opera) ferrata, e l’altra luciola . La ferrata ha 
quali il colore ed il lucido del ferro ed anche dell’ ac- 
ciaio luflratoj ella è durifiima e pefantifiima ; tale è 
l’amatita colore di ferro di Cronftedtj la luciola mi- 
nerale fcagliufo di ferro micaceo è meno dura, meno 
grave c meno ricca della ferrata . . . Quelle minie- 
re non corrono in filoni , ma fono in folitarie più 

0 meno groflc matfe , e talvolta vicine le une alle 
altre ; elle non hanno direzioni collanti , e fe ne 
trovano dall'alto al bado del monte, e fino al li- 
vello del mare ... 11 buon minerale di ferro è fpef. 
Cfiiino accompagnato da una terra argillofa di diffe- 
renti colori , che pare della ile(Ta natura dello fchifi» 
argillofo, di cui abbonda il monte. 

Nello ftefib monte trovanfi anche delle piriti, in» 
in mediocre quantità ... ed alcuni pezzi di calami- 
ta ... La miniera di Rio è ricchilfima , e fommi- 
lira del ferro a Napoli , al Ducato di Tofrana, all» 
Repubblica di Genova, alla Corfica , alla Romagna, 
ecc. ... E da un paffaggio d’ Arillotele confià , che 

1 Greci del fuo tempo tiravano di già del ferro da 

quell’ ifola ; ella è fiata celebrata da Virgilio , Stra- 
bene e da altri antichi Autori a motivo deU'abboiip 
danza del ferro. . . ... 
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c^e da lungo tempo fi ufi il carbone di ter- 
ra per fonderne le mine; ma bifogna ben 


Il ferro della miniera del Rio è di una bnonilEma 
C)ualità !>ari a quello di Svezia ... Si fonde il mi- 
nerale fenza addizione di fondente . . . 

Il monte di Rio non è difpofto in idrati orizzon- 
tali , e pare , che le materie ferruginee , ocrofe ed 
arijillofe vi fieno fiate gettate confufamente . O^J'er- 
vations fitr ics mtnes de fcr de l' He d' Elbe . Journal 
de Fhyjìque , mefe di Dicembre 1778. pa%. 416 ere.... 
le montagne dell’ifola d'Elba, dice il Sig. Ferber. 
fono di granito: ve n’ è del violetto, che è belliffi- 
jno, perocché lo fpato doro ( fpato-di campo ) eh’ 
«gli raccliiiide , è violetto cd a grandi cubi , larghi 
cflìa alti , Imighi e poligoni . . . 

I.a miniera di ferro non è in venco filoni, eppu- 
re una montagna intera non è formata che di mina 
di ferro cinta di granito ... La montagna ferrugi- 
nea deir tibia d'Elba per la maggior parte eonfifis 
in un minerale compatto , cioè 0 di amatita colore 
di ferro o di mina di ferro attirabile dalla calamita 
fenza abbrofiolitnra . Evvi ancora della buuniifinia e 
fortiffima ver.i calamita; quelli minerali fi crifialliz- 
lano in tutte le cavità in forma di crefta di gallo , 
in poligoni ed in altre llalaclite di ditFercnti figure. 
Tra quelli minerali fi trovano dille piriti criftalliz- 
*ate o delle marcalfite poligone e cubiche , un pò 
di pirite ramofa, del bianco amianto, della fcbiiima 
di lupo in concentriche lunghe guglie . Nelle fere- 
polature , che fpclTo fono lunghiflime e larghe, e 
«he beniflìino pofToiio chiamarfi Jiloni , ofiervafi una 
quantità di bolo bianco , rolfo e colore di fegato } 
lina parte di quella terra belare é qualche volta in- 
durata fino a'ia confifienza d' un vero diafpro . Let- 
tres fur U Aliiièrahgie , pag, 440 e fcg. ... Il Sig. 
Barone de Dietrich aggiunge, che non v’ è indizio, 
che fia fiato cavato ferro in alcun altro luogo dell ’ 
ifole d'Elba fuorché in quella montagna; la minie- 
ta di ferro dilla dal mare non più di un tiro di fehiop- 
pa J tutte le rocrìe, egli dice, che veggoufi al lido 
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avvertire, che il carbone fia depurato maffi- 
me alla fucina del raffinamento, altrimenti 
il ferro riefce fragiliffimo . Le principali mi- 
niere della Scozia confinano col piccol borgo 
di Carron (w); quelle dell’ Ighilterra fi tro- 
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fono ferruginee; continuamente vi lavorano cento- 
cinquanta Operai j per romperne i pezzi fi fa ufo 
(Iella polvere di cannone : fono accertato della me- 
dcfima qualità di minerale fino a fei o fette miglia 
di diltanza . . . Tutte le crillallizzate , o micacee 
mine di ferro dell’ ifola d’ Elba , che hanno un af- 
petto metallico, fono foggette all’ azione della cala- 
mita ; quelle al contrario , che fono femplicemente 
ocrofe o fotto la forma di calce , è neceiìario arro- 
fìirlc , affinchè godano della fuddetta proprietà . . . 

,, La pietra dì calamita non fi trova nella miniera 
di ferro di Rio, ma fui più alto monte dell’ ifoU 
d’Elba fitnato a cinque miglia da Capoliori . . . . Per 

10 fpazio di due miglia d' intorno al luogo , dove 
eliile la pietra di calamita, la terra è coperta di 
grandi pezzi di pietre ferrugìnee , che raflomigliano 

al minerale di ferro io rocca , e fembrano , che ab- < 

biano fubita l’azione del fuoco . . . „ Io era , dice 

11 Sig. de Dietrich , munito di limaglia di Ferro e 
d’una bufibla , ad una certa difianza del luogo del- 
la vera pietra di calamita 1’ ago portofiì intieramen- 
te al mezzodì , clfcndo dilFatti al mezzodì del mio 
cammino la pietra di calamita e fu i feofeefi lidi del 
mare ... La pietra calamita arroffita al fuoco , e 
quindi raffreddata perde la fua virtù magnetica. ,, 

Nota far la Alrnéralogìi di Ferber , pag 440. 

(in) Si lavora a Carron nella Scozia in cinque mi- 
niere li ferro di fpecie diverte, che però non ren- 
dono più di trenta per cento di Ferro colato nellm 
fabbia al fortire dal Fornello di Fufione; le nne fo- 
no in pietra , altre in grani , ed altre in amatite o 
capo vitreo; ai loro minerali, prima di gettarli al 
fornello , fi- unilce un fello del più ricco minerale , 
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Vano nel ducato di Cumberland (n) ed in al- 
cune altre provincie . 

Nel paefe di Liegi (o) le miniere di ferro 
ftanno quali tutte mefcolate d’ argilla , e nel- 
la contèa di Namur (p) di materia calcare . 


il quale lì fa venire dal Ducato di CumbcrIaiiJ , che 
è aiich' cfìTo una Tpccic li' suiatita o cspo vitreo . • • 
Z’ iron-jìone o pietra di ferro , che trovafj vicino a 
Carron nella Scozia , li tira in pezzi da una terra 
molle e argillofa poco fotto la lupcrficie della terra, 
ma in uno llato poverillimo j e la buona mina di 
ferro è in gomitoli in una Ipccie d’ argilla Iteli in 
idrati quali orizzontali al di lopra d' un letto di 
fchifto, che fotta nafeonde una vena di carbone: la 
satura di quello minerale di ferro è d’un bigio-nero 
e (l’un grano ferrato . yoyagts métallurgiques del Sig. 
Jarr, pag. 170. 

(») 1 minerali , che trovanfi all’intorno della fu- 
cina di Cliftonfurnace nel Ducato di Cumberland af- 
fomigliano appredb a poco a quelli del didretto di 
Carron nella Scoy.ia, a tiferva che in generale i pri- 
mi più abbondano in ferro , alcuni fono in rotolate 
pietre , e nominanfi pietre di ferro , lo dello , pag. 
155 ... Si trovano delle iron Jlone o pietre di fcr- 
fo in molti luoghi e vicino alle miniere di carbone 
prtlTo Litchefield e Dudley, e nella provincia di Lan- 
cadre 5 e qualche volta quede pietre di ferro forma- 
no degli drati , che feendono ad una grandiffima pro- 
fonditi. Du ebarbott de terre ^ del Sig. Morand pag, 
Jio». 

(o) Secondo il Sig. Krenger le miniere di ferro 
del paefe di Liegi fono tutte argillufe , e viceverfa 
calcari quelle della contea di Namur e deU’Allazia. 
Journal de Fbyjique , mefe di Settembre 177%. pag. ■t.ìqt 
• (pj Le mine della contea di Namur fono di più o 
meno dure ocre , ed alcune d’ un belliffimo rodo ... 
Qiiedi minerali producono in generale un ferro, che 
fi fpczza facilmente al freddo , e confeguenteroente 
buouiflìnio per la fobbùca de' chiodi . . ». Noa fi ar^ 
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La più parte delle miniere d’AIfazia e della 
Svizierà (.7) poggiano parimente fu pietre 
calcari ; tutta la parte del monte Jura , che 
comincia ai confini del territorio di Scia- 
fufa, e che s’eftende fino alla contèa di Neu- 
rhàtel , in var) luoghi offre degli indizj certi 
di miniere di ferro. 

Tutte le provincie di Lamagna non van- 
no prive delle loro miniere di ferro in roc- 
ca , in grani, in ocra, in ruggine, in con- 
crezioni ; quelle di Stiria(r)e di Carinzia(r), 


roftifce il minerale. Vegganji i Voyaget métallurgi" 
ques del Sig. Jtirs, tome l , fng. 310. 

(7) Secondo il Sig. Guettard il ferro è comimilG-. 
ITO nella Svizzera; da tutte le prti il monte Jurs 
cifre degli indizj di miniere di ferro in grana , le 
quali parimente ìncontranG rpeflìifimo in varj altri 
cantoni; abbondantillìinameiite ne fomminillta la con- 
tèa di Sargans maflìmamente per la fabbrica dell’ ac- 
ciaio. Vegganji le Mémoires dell' ^cadémie dei Scie»* 
ces , unno 175*, pag. 343-4. . 

(r) La mina di ferro della Stiria , che è fcaglio- 
fa , e chiamata dagli Tedefchi Stabljlei» 0 pietra d'ae* 
eiajo , dà in fatti dell’ acciajo , e può anche dare del 
btinniGìmo ferro. Il Sig. Barone de Dietrich dico 
ed'vrvi delle mine fcagiiofe in tutto limili a quella 
di Stirìa , nel paefe di Naflau-Siegen , nella Saflb- 
Dia, nel Tirolo , ecc«, e che da per tutto fe ne fa 
del buonilTimo ferro 0 dell’ eccellente acciajo } ed 
aggìugne ; che la mina d’ Allevard nel Oelfinato è 
della medeGma natura , c che G ottiene nel paefe di 
Bergamo e di Brefcia del bnoniffioiu acciajo da unn 
mina a un di prcQb eguale . Lettres far la JUinira^ 
logie , del Sig. Ftrber , nota , pag. 37 - 8 . 

I») Sono già mille e ducento anni , che in due 
alti monti della Corinzia in diftanza dne leghe da 
i'rijaeb fi lavora apprefio si felTanU mioicce di Set* 


\ 
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cui parlammo, fono le più ccleliri ; ma 
ve n’è anche di ricchifrime nel Tirolo (t) , 
nella Boemia («), nella SafTonia , nella con- 
tea di NalTau-Siegen pael'e d’ Hannover (>f), ec. 

Il Sig. Guettard fa menzione delle miniere 


ro . . . de’ quali t minerali altri fon bruni, altri n’.f- 
licci ... e poiché non tutti fi fomlono al fornello 
Con pari facilità, perciò feparatainente fono arroftiti 
prima di mcfcohrli nel getto . l'oyaj:es iìlitallnrgi- 
ques del Sig. , tonto I, pag. 

(#) Nel Tirolo a Kieinboden la più gran parte del 
minerale è a piccole faccette, e,l allòiniglia al pblintz 
di Stiria . Se ne vede un’ altra fpccie parimente a 
piccole faccette, ma biaiicluiUma j ed un' altra a 
grandiffime faccette , che è la vera mina di ferro 
ipatico ; Umile mincrav lì vede nel f'oigtlani e nel 
Selfinato. Lo Jhjfo , png. 64. 

(il) In dillanza di tre quarti di lega da Piateti nel- 
la Boemia fi fcavano due filoni perpendicolari di mi- 
na di ferro, largo ciafcuno da due in tre tefe , e 
per l’altezza d’ un piede il iniiitrale è tutto puro 
della fpecie nominata mtatita o capo ^<itreo ,• già (i 
fa che ramatila prcfeiita un' infinità di raggi ten- 
denti alio Hello centro . 1 filoni fono rinchiiili in 
una pietra arcnofa, 0 piiittoHo hanno per tetto o 
per muro una pietra aienofa a grani grodi . Quella 
miniera di ferro nel 1757 avea cinqoantanove tefe 
di profondità, e tempre migliore diviene il minera- 
le a proporzione che fi fcava: Ella fommiflra il mi- 
nerale a tredeci fucine tanto in Safibnia , che in Boe- 
mia . Per fonderlo è necellario I’ aggiiignervi della 
pietra di calce : 1' amatita o il capo vitreo dà deldol- 
ciflìmo ferro e faciiilfimo alla fufione mifto che Ita 
con una quantità maggiore di una mina gialla d’o- 
cra, che trovafi quafi alla fitpetficie della terra. Fo- 
yages Alétailurgiqiies del Sig. Jars, tomo I , pag. ja 
e Jeg. 

• (x) PrelTo a Konigs^buttc nel paefe d’ Hannover 
contanti delle miniere di ferro , che rendono fin» 
IcU'duta e ottanta libbre di getto per cento , ed altre 


i 
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di ferro della Polonia , che per la più parte 
fono in ruggine e vanno quali tutte a ter- 
minare nelle paludi o ne’ luoghi baffi; altre, 
egli dice, fono in piccoli pezzi ferruginei, 
né a un di prelTo cangian natura le minierè 
nelle colline (j). 


che non ne olirepaflano le qiiiinlici o venti , che 
mille infieme danno in comune il trenta o quaranta 
per cento . . . Inconttanfi altri minerali di ferro tal- 
mente refrattari , che non è poflibile mefcohrli con 
altri minerali, fe prima non fi abhrofiolifcono . . • 
Le mine di ferro all’ intorno di Blanc kenbourv, giac- 
ciono in iftrati ed in mafie a dodici o quindici tefe 
di profonditi! Copra rocche di marmo ; Lo flejfo pag. 
70 e feg. 

(y) Nella Polonia alcune paludi nafcpndono delle, 
miniere di ferro d’ un giallo d' ocra pallido , o un 
pò bruno con vene più cariche 0 nericcie . . . Fra- 
gile ne è il ferro e fimile a qn.llo della miniera 
Cojfe in Normandia. Un’ altra mina di ferro di Po- 
lonia è nericcia con delle cavità intieramente vote ; 
a prjma villa direbbdì una pietra di, voìcano ... Di 
qaialfivoglla natura fieno le miniere di Polonia , quel- 
le almeno, ch’io vidi , o fono ne’pant.ini n in luo- 
ghi altre volte (lati paliidofi . Rzaczynski dice , che 
in generale la Polcfia Polacca fupcra in miniere di 
ferro la Volhifiia , le quali parimente fcavanfi da pan- 
tani ... e che il minerale è gialliccio o colore di 
ruggine di ferro . . . 

Le paludi di Cracovia , profegne il Sig. Guettard , 
contengono delle miniere di ferro ora non a frmt.'i ; 
i pezzi di minerale vi fono ilolati , defii hanno un 
piede al più di lunghezza ed alcuni pollici di altez- 
za i in alcuni luoghi tuttavia quelli pezzi pofibno 
avere tre 0 quattro piedi parlando delli prima di- 
menfione, ed un pò più d’altezza che glial'ri; rlfi 
fono collocati a due o tre piedi di profondità al di 
fotto U’ una terra approfiimante alla natura della lor- 
ica, e frugando più baffo fotto altri. Arati di tetra fi 
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Abbondano i paefi del Nord in miniere 
di ferro: i Via”«iatori afficurano, che <juafi 
intieramente ferr-jginee fieno le terre della 
Lapponia: miniere di ferro efiilono nell’ Islan- 
da (a) c nel Groenland (a). 

In Mol'covia , nelle Rulfie ed in Siberia • 
comunin'uTie fono le miniere di ferro, e fan- 
no al giorno d’oggi l'oggetto d’un commer-* 
ciò importante, perocché fe ne trafporta il 
ferro in grande quantità in molte provincie 
dell’ Afia , deir Europa, ed anche fino ne’ 
porti di Francia (Z<) . 

trova del Gmile minerale di ferro . . . Come le pre- 
cedenti mine di palude anche quelle fono porofe , 
leggieri, terrofe, nericcie con macchie gialle ; di tem- 
po in tempo in quelli fcavi nelle paludi fi fcuopre 
della terra turchina chiamata fluoro di-ferro ... Vi 
(ono delle ricdiiUime miniere ma non di pantani nel 
Pnlatinato di Scndomir vicino a ed a ■S'iim- 

foiior» ... il loro minerale è bruno , compollo di 
molte lame, e ricoperto d’ mia terra gialla colore 
d’ ocra jìlémoires Jr l’ Actiitmie dee Sciences , anno 
1752. png. 246 . ;o4-S . 

(2) Gli Islandclì fanno degli utenfiglj di fervigio, 
con del ferro , di cui raccolgono con facilità la mi- 
na in differenti luoghi. Uijìoire générale des Foyages, 
tomo Xyill, pag. 36- 

(n) Come Copia, tomo XIX. pag. 30. 

{b) Nella provincia di Dwime in Mofeovia trovan- 
fi diverfe miniere di ferro « ( Foyagu hijloriques de 
V Europe, tomo l'il , p»g. 26 ) ... E lungi ven- 
tifei leghe da Mofeov preflu Tuia altre veggonfi mi- 
niere multo abbondanti. Toyagetd' Olearius } Parigi, 
i6;6, tomo /,...! Tartari, che abitano le code 
dei fiumi di Kondoma e di Mrafa fanno fondere la 
mina di ferro in piccoli fornelli fcavati in terra e 
coperti da un capitello ; cfTì pedano la mina , ed al- 
ternativamente nel fciinello portano del minerale pc* 
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Nell’Afia il ferro non è cosi comune nel- 
le parti meridionali come nelle contrade fet- 


ftato e del carbone ; fi fervono di due mantici , e 
non fanno che due o tre libbre di getto alla volta . 
Gvtelin, Hijloire ^énérale det l^oyages , tomo XirHl, 
fiig. t?3-4* - In Siberia lungi quindici werftes dalla 
città di Toiiisk evvi una montagna compolla tutta di 
mina di ferro; fe ne fa abbrollolire il minerale pri- 
ma di gettarlo al fornello : anche preflb ai Bmfaja- . 
kes trovanfi delle miniere di buonilfimo ferro . Come 
/opra lÉo-i, - Nelle terre vicine al Lena, of- 

fervanfi delle mine di buonilfimo ferro mille di ter- 
re ferruginee gialle o rolTe. Come /opra, fag. 284-?. 
Apprelfij gli Olllaqiies a qualche dillanza delle fpon- 
de del Jenifei trovali del molto pefante e molto rie- . 
co minerale di ferro, rolTo all’ citeriore ed al di den- 
tro bruno. Come /opra , fag. 361 . Il Sig. Abbate 
Chappe numerò cinqiiantadue miniere di ferro all’ in- 
torno di Ekatérinbourg nella Siberia; quelle minie* 
re, egli dice, fono mefcolate di terre vetrificabili o 
argillofe, e giammai di materie calcari ; nelfuna di 
effe è difpolla in filoni, ma tutte in depofiti ed al- 
meno in apparenza difperfi fenz’ ordine. Q.uafi Tem- 
pre quelle miniere fe ne Hanno nelle baffe montagne 
e filile fponde de’rnfcelli maire piedi folto terra di- 
feendendo però fino ad altri ventiquattro o trenta piedi... 
Abbrollolito che fia il minerale all’ aria libera , fi 
ottiene al fornello un buonilfimo getto di ottimo fer- 
ro . Smeliti ecc. tomo XIX, pag. 472 .. . Il Sig. 
Ptillas trovò nella Ruffia nei contorni del fiume di 
Geni una malia di ferro di cento cinquantaduc lib- 
bre di pefo , che inviò all’ Accademia di Pietroburgo, 
duella muffa ha la forma d’ una fpugna forata di bu- 
chi rotondi ripieni di. piccoli corpi puliti di colore 
d’ ambra : quello ferro fi piega facilmente lenza il 
foccorfo del fuoco ; un mediocre fuoco bafta per la< 
vorarlo . Si può farne ogni Torta di piccoli (Irumen- 
tii ma fe fi cfpone ad un g^ran fuoco , perde la Tua pic- 

E fievolezza , fi fgrana e u rompe in vece di piegar- 
. duella maffa ferruginea è Hata trovata folto la 
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tentrionali: i Viaggiatori dicono, che il Giap- 
pone fcarfeggia di quello metallo , e che è 
qiiafi co?! caro quanto il rame (c); ciò noti 
Gitante alla China bil'ogna che vi fia in ab- 
bondanza , eflendovi a prezzo molto piò 
bado. 

Kon ne vanno prive le contrade dell’ In- 
dia , Siam (fi) f Golconda (e) e l’ ifola di 


cima d’ una moma'^na coperta ili legna in poca di- 
ftanza dal monte Rénnr , prefTo al quale evvi una mi- 
niera di calamita . Journal Hiflnrique Politiqut , JO. 
Ottobre 1771, urticelo Pcter<.hnurg . 

(c) Non li trova ferro al Giappone che in alcune' 
provincie . dove vi fupplifce 1’ abbondanza . eppure 
li vende così caro quafi come il rame . Hiftoirt gé- 
n(rale lies foyitgrs, tomo X, fag. 655. 

(d) A Siam prello alla città di Cumpeng-pei evvi 
1111 monte , alla cui cima trovafi una miniera di fer- 
ro , dal cui minerale lì ottiene dell’ acciaro naturale; 
pure in generale fi connfeono poche miniere di fer- 
ro ili quel paefe , ed i Siamcfi hanno poca abilità di 
lavorarlo; perocché effi non hanno fpille , guglie , 
chiodi, forbici, ferrature; ognuno fi fa delle guglie 
di bamboli, come i iiollri Antenati le facevano di 
fpini. Hijìoire g'iuéfule des Foyages , tomo IX. pag. 
507-8. - 11 villaggio di Beaufoiiin nel regno di Siam 
è coinpolto di dieci o dodici cafe , ed è circondato di 
mine di fcrto ; vi è una fucina , dove ogni abitante 
è obbligato di fondere cento venticinque libbre di 
ferro per il Re : tutta la fucina confilfeva in due o 
tre Fornelli , che fi riempiono alternativamente di 
carbone e di mina; conftimmandofì a poco a poco il 
carbone la mina rimane al fondo in mia fpecie ili 
palla . I mantici in ufo fono due fcavati cilindri di 
legno di diametro forfè di fette in otto pollici . Ogni 
ciiiiulro ha il fuo pilfone con delle piccole corde, ed 
tni lol uomo lo fa agire . Seconde f'cyage au royau- 
me de Siotn-, Parigi, 1689, png. S4!-3 . 

(e) A Golconda li fabbrica molto ferro e deli* ac« 
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Ceylan (/’). Si conofcono pariment? i ferrr 
di Perfia (f), d’Arabia (^), e mafl'niamenre 
i famofi acciari folto il nome di Damas ^ che 
que’ Popoli fapevano lavorare avanti che noi 
avellimo in Europa trovata l’arte di fare del 
buon acciajo . 

In Africa , i ferri di Barbaria (»’) e quelli 


ciaro. che fi trafportano in diverfi luoghi delle In- 
die. HiftoWe gMrale Acs l'oyagcs , tomo 1 X. 

(/) il ferro è comune nell' Mola di Ceyhn , e gli 
abitanti fanno aiiclic farne dell' acciaro . Come /opra 
tomo ri!!, pag. ^47. 

(g) Si fanno a Kom in Perfia delle buoniifinie la- 
me di fpade e di fciable : 1’ acciaro ne viene da Ni- 
-ris vicino ad lf|)alian , dove vi fono molte miniere 
di quello metallo . IToyages di Giovanni Struys ; Ro- 
ven , 1719', tomoli png 27S. - Le principali minie- 
re di Perfia fontj nell' Hircania , nella Media set- 
tentrionale , nel paefe de' Parti e nella Biétriana « 
ma il ferro che fe ne tira non è così dolce come 
quello, che II fa in Inghilterra. Foyages di Chardi»i 
Àmiìcriam, 1711 . tomo II. pag. 23. 

(b) 1 Greci male a propofuo didcro , che l'Arabia 
felice andava priva di ferro, poiché anche ai noftri 
tempi fì feava in miniere nello dillretto di Saad .. . 
Ma il ferro di Saad è meno buono di quello , che 
vi lì trafporta da Europa , ed è anche più caro , at- 
tefa l'ignoranza degli Àrabi e la fearfezza dilegua. 
Defeription de i’ Arabie del Sig. Niebuhr , pag. 123. 

Ó) il piombo ed il ferro fono i foli metalli finora 
feoperti in Barbcria. Il ferro è molto buono, ma 
non è in grande quaiitit.ì; i Kalybes dei montagnoli 
diftretti di Ban-jerah lo cavano dalla terra, lo lavo- 
rano , e lo portano in piccole verghe ai mercati di 
Bon jeirab e d' Algeri . La mina di ferro è molto ab- 
bondante nelle montagne di Dwée e A'iZikkar-, l’ul- 
tima è la più ricca , il minerale è più pefante , e 
qualche volta è imito di cinabro . Foyitges di Sbavo, 
tomo l , pog. 306. - Vi è del ferro anche nel regn» 
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del M.idapafcar (k) fono citati dai Viaggia- 
tori ; fi trovano delle ininiere di ferro anche 
in molte altre contrade di quella parte dì 
mondo, a Bambuk (/), al Congo (/») e fi- 
no preffo gli Ottentoti («). Ma tutti quelli 
popoli ad eccezione de’ Barbarefchi non fan- 
no lavorare il ferro che molto groffolana- 
tnente , e non vi fono nè fucine ne’ fornelli 
confiderabili in tutta rellenfione dell’Africa; 
almeno i Relatori non fanno menzione che 
di fornelli recentemente lìabiliti dal Rè di 


di Marocco , nelle montagne di Gcfula . V Afriqut 
di ALirttiol , temo II, pa;. 76 - K gli abitanti di 
Bent-BrjJ'eri ni piede del monte Atlas ne fanno il 
loro principale commercio . Idem, tomo 111 , p.ig.zy. 

(*y 11 Madagalcar non va el'ente di ferro , e gli 
abitanti di alcune parti moiitagnofe di quell’ ifola 
fono induftriofiUimi per fabbricarlo in verghe t fiiG- 
bilillìme fono le mjne , e producono' un dolciflìmo 
ferro . Relation de Mudagajcttr di Francefeo Conche j 
Parigi, 1651 , pag. 68-9 • 

(l) Si trova del ferro non folamente a Bamhouck^ 
nel regno di Galam , di Koyne e di Dramuret , dove 
egli è in abbondanza, ina anC4ira in tutti gli altri 
paefi difeendenjo dal Senegal, mafliine a Joél e Don- 
ghel , negli Stati del Siratik , dove egli è tanto co- 
mune , che i Negri ne fanno de' vafi e delle marini- 
te . lliftoire pénérule des Foynges , tomo II , pag. 644* 

(m) Il regno di Congo è ricco di ferro e di molti 
altri metalli . Rrcueil des l^oyaget de la Compagnie 
det IndcSì /Imfterd.im , 1701, toma 11 ', pug. qn, 

(n) Le miniere di ferro loiio coinuniirime nelpae- 
fe degli Ottentoti, e gli abitanti l'anno convertire le 
mine in ferro di getto, llifioire générale des t'oyaget 
tomo F , pag. 172. l^oyages di Kathe . - Al capo di 
Buona-fperanza vi fono iitdizj certi di miniere di Fer- 
ro . Di'i'cfiptien da cap de Banite e/peranee per Ktibes , 
Atnjierd~.m , 174I, parte II, pag. 174. 
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Marocca per fondere dei cannoni di rame e 
di getto di ferro. 

Forfè il vafto continente dell’ America fia 
tante miniere di ferro, quante infieme tutte 
le altre parti del mondo , e tra le contrade 
fettentrionali e meridionali le prime più ab- 
bondano delle feconde ; fin dal fecolo paiTato 
i Francefi fecero dei grandi flabilimenti di 
fornelli e di fucine nel Canada, dove fi fab- 
bricava del buonilfimo ferro (0): la Virgi- 


(0) M Canaità la città dei Tré-fiumi nel fuo vici- 
nato ha delle miniere di eccellente ferro . Hiftoire 
gér.érale dtt f'oyagcs , tomo XIV , pag. ■joo- - Le mi- 
niere di ferro (ono nel Cau.ulà j>iù abbondanti e pili 
comuni che nella inat;{iur parte delle proviiicie dell* 
Europa i quelle dei Tn-finìnt in particolare forpafla- 
no quelle di Spagna per la loro quantità di ferro . 
Jhitoire philofofhique pclitiqite i /Imjlertlam , 1772, 
tomo //, pag. 6>. - Le miniere dei Tre-fiiimi , 
dice il Sig. Giiettard , danno dell’ eccellente ferro ; 
tuttavia non bifogna credere , che tutto il ferro del 
Canadà fia d' una qualità eguale > ve n’ è del dolcif- 
fimo e maleabililTiaio , e ve n’ è del crudo e Facile 
a romperli 4 quella differenza tanto può dipendere 
dal modo di lavorarlo, che dalla diverlità reale del 
minerale . . . Secondo il Sig. Giiatier tutte le terre 
del Canadà contengono delle miniere di ferro : fiveg. 
gono miniere di ferro in un luogo chiamato La mine 
au Racourci , ed al cap Alartin tutte m’ife di un pò 
di rame 0 d’ altro metallo ... I pezzi di minerale 
del cap Martin p.'fano quanto il ferro a volume 
eguale ; il ferro , giudicamiolo dal colore pgre quali 
interamente puro. Allorché fi prefenta all’ago tala- 
mitato un pezzo di quello minerale quale egli è fen- 
za averlo purificato o fatto palfare pel fuoco , Io fa 
variare e produce fupra di lei quafi gli lldTi effetti 
ed i medicali movimenti come una lama ordinaria 
di coltello . • . Polverizzato quello minerale e ver* 
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nia {p) non manca di miniere di ferro e 
qnì gli Inglefi^fiffarono , non è molto, del- 
le fucine; e ficcome le mine fono ricchifTi- 
me, di facile eftra7Ìone e quali alla fuperfì- 
cie della terra in tutte quelle provincia at- 
tualmente fotto il loro dominio, ed altron- 
de il legno effendovi comuniUìmo, elll pof- 
fono fabbricare il ferro con poca fpefa , e 
non difperano , dicefj di fomminiflrarlo al 
Portogallo, alla Turchia, all’Africa, alle 
Indie orientali ed a tutti i paefi , dove s’e- 
llende il loro tralfico {q). Secondo i Viag- 
giatori trovaronfi delle miniere di ferro ne’ 
climi pili meridionali di quel nuovo continen- 
te, come a San Domingo (r),al MeUico C^), 


fatevi Copra nn pò di fpirito di vitriolo , fegue po- 
chilTinia o ncllinia fermentazione; ma gettando que- 
llo minerale polverizzato in un mel’cuglio di fpirito 
di nitro e di lale marino, il che fa un'acqua rega- 
le, pare che vi fi dilTolva ciò, che è di colore di 
pme . (incile Iperienze danno luogo di penfare, che 
il ferro è puro qnafi da per tutto nella mina del ca- 
po Martin, e più inilla lamina di Kacourci . ,, f-'Vg- 
ganjì le .'Jlhnaires ile l' Acadé^ie des Sciences di Pa- 
rigi , (l’ina I7;s , p^g. J07, e feg. 

(p) SoFiovi delle miniere di ferro a Fallìng-Croak 
fui fi'.line James nella Virginia . Hìfloire générale des 
f’oyages toma XI F, pag. 474. - Ed anche tutti i 
luoghi elevati di qiiefla penilbla fono ripieni di mi- 
ne di ureo . Idem , p«g. 492. 

(7) Hilroire phiiofophiqne pniitique des établifie- 
mens des Europe'ens da.as Ics deux Indes . Amfter- 
dam , 1772, tamo Fi, pag. 956. 

(r) L’ ifola di San Dommgo ha delle miniere di 
ferro . Hijìoire ginérule des Foyuges , toma XII . 
fag. ai». . ’ 
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ai Però (0> al Chili (u), alla Guyana (x) ed 
al Braille (>) ; eppure i Melficani ed i Peru- 
viani , che erano i popoli i piìi politi di 
ouel continente, non facevano alcun ufo del 
ferro, quantunque avellerò trovata l’arte di 
fondere degli altri metalli, del che non dob- 
biamo llupirci , poiché nell’antico continente 
elìdevano popoli refi civili molto tempo pri- 
ma che non potevano elfere gli Americani , / 

e che ciò non ofiante non fono tre mille e 
cinquecento anni che i Greci hanno i primi 
trovati i mez7Ì di fondere la mina di ferro 
e di fabbricare quello metallo nell’ ifola di 
Creta . 

l a materia del ferro non manca dunque 
in alcun luogo del noiiro orbe; ma l’arte 
di lavorarlo è sì difficile, che non è ancora 
univerfalmente fparfa , non potendo elTere 
praticata le non prefio le piò civili Nazioni, 

•e dove il Governo concorre a favorire l’in- 
dubria : perocché quantunque Ila fificamente 
polfibililfimo di fare dapertutto del ferro del- 


( j ) Il cantone di jilertitlan al Melfico coiuicne 
iin.1 quantità di ininierc di ferro. Idem, pitg 648. 

(/) Trovanfi al Perii . nel territorio ili Cuenza 
alcuni pezzi di mine di Ferro ubbidienti alla caUnù- 
ta . Idem , tomo XIII. pug 59S. 

(u) Il Chili ha anch’ elio le miniere di ferro . 
Idem, pag. 412. 

(x) La Guyana fraDccfe è abbondante in miniere 
di ferro . Idem, tomo XIl^ , paz. 

(>) Al Braille trenta leghe da Siint-Panl al fud 
s' incontrano le montagne di Sera Suiaba abbuudanti 
iii miniere di ferro. ìdtm, fug, aas. 
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la tnigliore qualità, come mi fono affìcurato I 
dalla mia propria efperienza, vi fono però 
tanti oihcoli fifici e morali, che s’oppongo- 
ro a quella perfezione dell’arte, che nello 
{fato prcfente delle cofenon fi può fperarlo. 

Per darne un efempio, fupponiamo un uo- 
mo, che nella fua propria terra abbia delle 
miniere di ferro e dei carboni di terra o del- 
la legna più che gli abitanti del paefe poffa- 
no abbifognarne, gli verrà naturalmente l’i- 
dea di (fabilire delle fucine per confumare i 
combudibili e trarre vantaggio dalle fue mi- 
’ricre. Quello (labilimento, che richiede fem- ' 
pre un grolTo fondo di danaro, e che do- 
manda altrettanta -economia nella fpefa che 
Intelligenza nelle coltruzioni, potrebbe frut- i 

tare al proprietario in circa il dieci per j 

cento , fe la manutenzione folle amm'niilrata 
da lui fteiro „ La pena e le cure , che efige 
la condotta d’una tale intraprefa, alla quale 
tifogna donarfi rutto intiero e per lungo tem- 
po , lo forzeranno ben predo ad affirrare le 
fue miniere, i fuoi bofcni e le fue fucine a 
non meno della ceffione della metà del pro- 
dotto ; TinterelTe del fuo capitale impiegato 
n quello effetto fi riduce alloro al cinque in 
vece del dieci per cento; ma la gravilfm» 
importa merta fui getto di ferro al foriire 
dal fornello diraitiuifce si notabilmente il be- 
nefizio, che fovente il propnetario della fu- 
cina non tira il tre per cento del fuddetto 
fuo capitale a meno che circollanze partico- 
lari e larilTime non gli permettano di fabbri- 
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care i Tuoi ferri a buon mercato , e di venderli 
«ari (z) . 

Un altro oflacolo morale ugualmente op- 
pofto quantunque indirettamente alla buona 
fabbrica de’ ferri di Francia è la poca prefe- 
renza , che fi dà alle buone manifatture, e 
la poca attenzione per quello ramo di com- 
mercio , che potrebbe divenire uno dei più 
importanti del Regno, e che languifce per 
la libertà dell’entrata de’ ferri forelHeri . Si 
guadagna per Io meno il quinto a fabbrica- 
re ferro cattivo a preferenza del buono ; dun- 
que in Francia non fi farà giammai che fer- 
ro di qualità mediocre, finché il buono ed 
il cattivo ferro faranno egualmente aggrava- 


[o ho coflriitto nella m^a terra di BiifTon r.n 
alto fornello con due fucine ; una a due fuochi t 
due martelli,® 1’ altra ad un fuoco e ad un martel- 
lo; io vi ho ar;;iiinto una fonderia, una doppia bat- 
terìa , due pedoni , due mulini a pcdello , ecr; tut- 
to è fabbricato fui mio proprio terreno ed a mie fpe- 
'fe , eppure coftonuni più di trecento mille lire , quan- 
tunque v’abbia impiegata tutta l’attenzione e l'eco- 
nomia; per dodici anni tutto andò a mio conto, ma 
non potei arrivare al venti per cento d’ interdfe del 
mio capitale non mettendo in conto la manutenzio- 
ne degli ordigni , coficchè dopo un tal tempo mi ri- 
lulfi d’afEttare il tutto, e non trovai più di fri mil- 
le e cinquecento lire; così io non ho il due e mrz- 
■ao per cento del mio primo danaro sbotfato , quan- 
to appunto ad nn di predo monta 1' impoda da pa- 
tarfi alla caìTa regia fenza che in qualche modo fia 
concorra nella Ipefa : polfano quedi farti mettere in 
tuard'a coutra illuforie fpecolazioni chiunque penfaf- 
le a limili dabilimenti , ed indurre il Governo a pc*- 
tcggerli, giacchi ne tira il più netto profitto. 
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ti d’ importe, e che i Foreftieri vi porteratw 
«IO fenza una rafia proporzionale la quantità 
de’ buoni ferri, di cui non fi può far lenza 
per certi lavori. 

Alt^-cnde gli Architettile quanti incarica- 
ti di regolare le Memorie degli Opera;, che. 
impiegano il. ferro nelle fabbriche e nella co- 
firoz'one de’vafcelli, non fanne abballanza 
rifìellione alla differente qualità dei ferri -, ef- 
fi hanno una tariffa generale e comune fulla 
quale regolano indiilintamente il prezzo del 
ferro, colkchè gli Opera;, che, lo impiega- 
no per loro conto, Iprezzano il buono, e 
non prendono che il più cattivo ed il men 
cortofo : a Parigi principilmente quella inat- 
tenzione fa che nelle fabbriche non fi ufina 
che cattivi ferri , ciò che ne cagiona o pre- 
cipita la rovina. Sentiraffi tutta Tellenfione di- 
quello .pregiudizio .volendofi rifovvenire di- 
ciò; ch’io ho provato colle fperienze {a)z 
una verga di buon ferro ha non folamente 
più durata per un lungo tempo a venire, 
•ma ancora quattro o cinque volte più di fot- 
ta e di attuale refiilenza, che una fintile ver- 
ga di cattivo ferro . 

Io potrei eiiendermi molto di piò fu gli 
oflacol', che t regolamenti male inrefi enpon- 
gono alla perfezione dell’arte delle fu.;m.* in , 
Francia ; ma nella Storia Naturale del ferroi 

dobbia- 


(a) Vti^anjì ; Supplemf .iti parte fperimeatale, 
JVlemoria falla tenacità del ferro. • i 
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ifcbbiamo limitarci a confiderarlo ne*fuoi fì- 
fki rapporti , efponendo non folameote le 
differenti forme , fotto le quali ci è prefen- 
tato dalla Natura, ma ancora tutte le diver- 
fe maniere di trattare le mine ed i getti di 
ferro per ottenerne del buon metallo. Que» 
ilo ponto di villa fìfica ai noffri dì contra> 
riato dagli indicati offacolt morali è per2» 
la bafe reale, fu cui dobbiamo fondarci per 
la condotta de' travagli di quell’ arte, e per 
cangiare o modificare i regolamenti , che 
s’ oppongono ai noffri fucceflì in quelle» 
genere. 

La Francia non ha che poche di quelle 
foccie primordiali di ferro tanto comuni nel- 
le provincie del nord, e nelle quali l’ele* 
menro del ferro è Tempre mefcolato ed inti- 
mamente unito con una materia vitrofa. La 
più parte delle noffre mine di ferro fono in 
piccoli grani o in raggine , ed ordinariamen- 
te fe ne Hanno alla profondità di alcuni pi»> 
di \ elle occupano foveme im grande fpazio 
di terreno, dove fono (late depoffe dagli an- 
tichi alluvioni delle acqne prima che abban- 
donaffero la fnperfkie de’ noffri continenti } 
le quelle mine fono mille di fole fabbie eal- 
eari un (blo lavamento o due baderanno per 
fepararle e renderle in iffato di eflere meffe 
nel fornello; la porrtone di fabbia calcare, 
che V acqua non avrà trafporrata, fervirà di 
caffino, e la follone della mina farà facile e 
pronta fena* altra addizione: unicamente lì 
•flerverà, che quando la mina reffa troppo 
, JH/aeralif Tom, IV, JD 


Storta Naturalo 

càrica di quella fabbia calcare e che 'lavanda- 
ia o crivellandola non fu polTibile depurarla 
quanto era neceffario ^ allora bifogna ■ aggiu- 
gnervi nel fornello una piccola quantità di 
terra limofa , che convertendoli iir ' vetro • 
tende liquida oel-medefimo tempo quella fu- 
periftaa materia ' calcare , e non lafcia* alla 
'Adina che la quantità necelTaria alla follone, 
'Ciò che 'fa la buona qualità del getto» ^ 

Se le mine in grani fi trovano al contra- 
■rio mille d’argilla fortemente attaccata ai lo* 
'to' grani, e che il lavamento non badi a fèr- 
’ pararla, bifogna 'reiterarlo pib volte-, poi 
■" gettare -bel ^fornelld alfieme alla mina ■ una 
ufficiente qnantità di caliino *, quella materia 
calcare faciliterà la fulìone della mina afia* 
lendo l’ argilla , che inviluppa il grattò , e 
<he fi liqueferà per quello mefcuglior pra- 
ticheralTi lo llelTo f« la mina fi trova me> 
.fcolata di piccoli faflTi ; la materia calcare ac- 
celererà la loro follone ; folameote fi devono 
lavare, crivellare e vagliare quelle mine a 
fine di fepararne per quanto è pofilbile 1, pic- 
coli falTi^ che fovente vt fonò in troppa 
'quantità. . • 

- Io ho feguita l’ellratione ed il trattamen- 
to di quelle tre forra di mine; lerdue prime 
erano in nappe cioè dilatate in una grande 
* ellenlìone>di terreno ; l’ultima, mefcolata .di 
piccoli falTi, era ai contrario io nidi o in 
Tacchi /entro perpendicolari fcrepolaiure di 
.'banchi di pietra calcare: fu una ventina di 
quelle /xùoe iofaccate nelle. roccte calcari io 
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lio coftantemente oflervato, ch’effe erand 
ihefcolate di piccoli faffì quarzolì, di calce* 
doni e di fabbie vetrofe Tenz’alcaa iodìzio 
di ghiaia o arena calcare > benché quelle mi- 
ne foffero da tutti i. lati circondate da ban- 
chi folidi di pietre calcari , di cui ■ riempi va- 
.no gli intervalli o le perpendicolari fenditure 
a' grandi profondità come di cento, cento- 
cinquanta e fino a ducento piedi ; quelle fen- 
diture Tempre pià larghe verfo la fuperficie 
'del terreno, tutte vanno rellringendofi a mt- 
‘fura che fi difcende, e terminano colla riu- 
nione delle rocche calcari , i coi banchi ai 
di fotto divengono continui ; coficchè voto 
che fia di mina un Tacco fi può eTaminarlo 
•dall’ aito al baffo e da tatti i lati , cioè il 
polTono liberamente eTaminare le pareti del- 
ki fenditura , che conteneva la mina , tjuelle 
pareti erano di pietra puramente calcare Ten^ 
za alcun- meTcuglio di mina di ferro -nè di 
piccoli falTi: i banchi erano orizzontali , è 
•fi vedeva evidentemente, che la Tcrepolatur* 
perpendicolare dipendeva da uno Tpezzamento 
di que’ banchi prodotto dal ritiramento e dal 
difeccamento della materia molle , di cui da 
principio erano comporti ; imperocché il Te- 
'guito di cieTcun banco fi trovava alla mede- 
- fima altezza dall’altra ^arte dello fpacca- 
mento, e tutti perfettamente fi corrìTponde- 
. vano dall’ alto- fino al baffo ; 

Io ho di più offervato che tutte le pareti 
di quelle Tpaccature erano lifcie e come lo- 
gore da uno sfregamento di acque , di iqumÌc» 
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elle non. fi può dubitare che dopo lo fiabilU 
mento della materia dei banchi calcari in 
orizzontali letti non fi fieno dapprima for- 
mate le fcrepolature perpendicolari per la 
ritirata dì quella materia fopra (e fielTa in- 
durandoli , quindi l’ interno di quelle raedefi- 
me fcrepolature fia fiato battuto dalle acque* 
finalmente quelle fcrepolature fieno fiate riem- 
piute di mine di ferro . 

Quello riempimento dev’ efiere T ultima 
opera del mare fu Ì nollri continenti ; il 
mare cominciò dallo efiendere le argille e le 
fabbie vctrofe falla rocca del Globo, e fu tut- 
te le materie folide e vetrificate dal primiti- 
vo fuoco : nacquero gli fchifii dallo difecca- 
mcnto delle argille , e le pietre arenofe dal- 
la riunione de' fabbioni quarzofi ; poi le pol- 
veri calcari prodotte dagli avanzi delle pri- 
me cochiglie formarono i banchi di pietra , 
che giacciono quali Tempre fopra (chìfii ed 
argille* e nel medefimo tempo i detrimenti 
de’ vegetali difcefi dalle parti piò elevate del 
Globo hanno formate le vene di carboni e 
di bitumi ; finalmente gli ultimi movimenti 
del mare poco tempo prima d* abbandonare 
la Tuperficie delle nofire colline hanno con- 
dotte ^ ne’ perpendicolari crepacci di banchi 
calcari quefie mine di ferro in grani, aven- 
dole prima lavate e feparate dalla terra ve- 
getale, dove eranfi formate, come abbiamo 
già fpiegato {b). 


(k) P'e^r:ii/t nel primo Volume di qoefta Storia 
JUineiali l' articola della Tirr» Ftittaii, 
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• Noi òtTerverenlo ancora, clie le mine In- 
faccate' nelle roccie calcari fono comunemen- 
te in grani* pii» gronfi di quelle dilatate i« 
lOrati fu una grande elienTÌone di terreno fc); 
di più le prime non' hanno alcun 'feguito , 
nè altra cortifpondenza tra di loro che là 
dir«ione delle defle fcrepolature , le quali 
nelle maffe calcari non fcgùono la direzioni 
generale della collina almeno con quella^ re-*' 
golarità j che vediamo nelle montagne vetro- 
fe ; coficchè evacuato uno 'di quedi facchi'df 
mina non' fi ha fovente' alcun iudizio peif 
trovarne un altro: la buffola^qul non pub* 
ferviref perocché le mine io grani non fan- 
no alcun* effetto fU' l’agó calamitato," e là 
direzione del crepaccio è una 'guida incèrta 
nella medefima collina fi trovano fpaccatute,*^ 
di cui la piu grande' dimenfibnè' orizzontale 
s’edende in- differentiffime 'direzioni, e tal: 
volta oppofte j ciò che rende eqiiivóchifiìma 
là ricerca di quelle mine, ed il loro prodotto" 
d'poco afikurato sì coriringente', che fareb- 
be uoa“ Comma imprudenza lo flabilire un for- 
nello in >un luogo, dove non vi foffero, che 
quelle mme in facchi," imperocché ouetli fac- 
chi effendo una volta votati , non n fa 'dove 
rivolgerfi a trovarne degli altri ;'i 'più confi: 
derabili tra quelli, di cui io ho fatta rdlra.. 

* D 5 ’ 



fc) Soltanto in alcuni luoghi trovanfi di qucfté 
mine in groffi grani dilatate fu un grande Cpazio di 
terreno . 11 Sig- de Grignoo nc riconobbe alcune 
nella Franca-contéa. • 
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alone, non contenevano che due o tre miU 
ie moggia di mina, quantità badante appe> 
va al- confumo del fornello per otto o dieci 
meG ; var; di quedi Tacchi non diedero che 
Quattro o cinquecento moggia, e Tempre col 
timore di, non trovarne altri; bifogna aduo> 
que aflGcurarG, Te in didanza ai pib di due 
o tre leghe dal luogo, dove (ì vuole dabilire 
qn fornello, efidano altre mine in idrati di 
tale edenlione per edere moralmente lìcuro, 
che Tedrazione continua per un fecolo non 
terminerà di evacuarle ; lenza queda previ- 
eknza , mancando la materia metallica, tutto 
il. lavoro .cederebbe alla -Gne d’ un tempo , 
la fucina perirebbe per mancanza d'alimen* 
to, e G farebbe obbligato di didruggere tut- 
to ciò , che , lì avrebbe edidcato . 

■ Del rimanente quantunque il ferro fi ri- 
produca in grani fotto i nodri occhi nella 
terra vegetale, queda riproduzione però è 
in troppo piccola quantità , perchè podlamo 
farne ufo.* tutte le miniere, di cui facciamo 
Tedrazione fono date condotte, lavate, e 
depode dalle acque del mare , allorché egli 
copriva ancora i nodri continenti; per gran- 
de che fia il confumo e fatto e che fi fa tut- 
ti i giorni di quedo minerale, non però que- 

f li antichi depofiti fon vicini a mancare ; ia 
rancia fi può vivere ficuri per un gran nu- 
nero di fecoli, quand’anche raddoppiane il 
confumo per gl* incoraggimenti , che fi do- 
vrebbero dare alle nodre fabbriche di ferro ; 
farà piuttodo la materia combudibile, che 
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mancherà, fe non fi provede al rifparmia 
della legna favorendo lo fcavo delle mine di 
carbone di terra. 

Quafi tutte le fucine di Francia e fornel- 
li fono mantenuti con carbone di legno {à\ 
e ficcome il ‘legno abbifogna di diciotto ia 
venti anni di età per effere convertito in 
carbone buono, coficchè 225000 refe di fu- 
perficie di bofco ben economizzate baflino 
per fare annualmente feicento o feicentocini 
quanta miglia; di ferro, vi vogliono dunque 
per la manutenzione d’ un fimile ftabiliraento 
almeno diciotto volte 125000, offia 4050000 
tefe di fuperficie nel circuito di due ò tre 
leghe indipendentemente da una ' quantità 
eguale o maggiore pel confumo del paefe. _ 
In qualunque aitra pofizione non fi ‘ potran- 
no fare che tre o quattrocento migliai di 

D 4 . • 

(d) I carboni di quercia, di carpino , di e 

di altri legni duri fono migliori pel Fornello dì fu- 
£one i e quelli di pioppo tremolo , di betola e Ji al- 
tri legni molli fono preferibili pel raffinamento } ma 
bifogaa lafciar ripofare per alcuni meQ i carboni di 
legni duri . L’ ufo del carbone di quercia nelle bot- 
Ughe , dove fi raffina il ferro , rende fragile qu^ 
metallo, mentre il detto carbone è ottimo pei for- 
nelli di foiìone , a cui viene in feguito il carbone 
di faggio , poi quello di abete , e quello di caftagno 
dev’ ellere rifervato coi carboni di legni bianchi per 
il raffinamento . Si terranno al fecco ed il’ coperto 
tutti i carboni , e maffirae quelli di lerni bianchi , 
poiché s’alterano all’aria ed alla pioggia in pochim- 
mo tempo, il carbone delle giovani querele da di- 
ciotto fino ai trent’ anni di età è quello f che -•€■* 
eia cou maggior ardore. - ' 
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ferro per la fcarfe^za di legna , ed ogni fu- 
cioa, che non produceffe trecento migliaj di 
ferro per anno, non varrebbe la pena di ef- 
fere rtabilita rè mantenuta r ora ne’ tempi 
addietro fu efeguito un gran numero di que-" 
fli' flabilimfnri , quando la legna era più co-’' 
mane, nè fi tirava ondeggiante dalle prò-’ 
vincie lontane da Parigi , quando la popola-' 
Itone effendo men grande, i! confumo della 
legna , come di ratte le altre derrate , era 
minore; ma prefentemente che tutte quelle ' 
caule ed il nollro Infib hanno con”:otfo alla 
mancanra della legna , forza è d’ artaccarfi 
alla ricerca di quelle antiche fbrefle feppel- 
lite nel feno della ‘terra, e che forra una 
forrna di materia ^ minerale hanno ritenuti 
tutti i principi della combuflibilità de’ vege- ■* 
tali, e polTono loro fupplire non folamente 
per alimento" de’ fuochi e de’ fornelli' necef-" 
far j alle arti, ma anche per l’ufo de’ cam- 
mini e delle fiufe delle noilre cafe, purché 
fi dieno a quello carbone minerale le conve- 
nevoli preparazioni. 

Le mine in rugg'ne o in ocra, quelle’' in 
grani c le fpatiche o in concrezioni fono le 
uniche,^ che pollano trattarli con vantaggio 
nella più parte delle provincie di Francia , 
dove il legno non è molto abbondante; im- 
pert^hé quand’ anche vi fi fcoprillero delle 
miniere di ferro primitivo, cioè di roccie 
^iraordiali limili a quelle delle contrade del 
Nord , nelle quali la folianta ferruginea è 
ioumamente unita colla materia vetrofa , 
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quella (coperta farebbe poco utile , attefa 
fihe il trattamento di tali mine efìge quali 
doppio confurao di materia combulìibile, do- 
vendoli farle arrodire per quindici giorni a 
tre fettimane prima di poterle sfrantumare Oi 
gettarle al fornello ; altronde quelle minft 
in rocca fono in malTe duridìme e ad una 
grande p’-ofondità , da cui non fi polTono e- 
llrarre che colla polvere e grandi fuochi, 
che le rammollifcono e le fanno fcoppiare; 
i Francefi avrebbero dunque un gran vantag- 
gio fu i concorrenti forcdiert, fe avelfero 
altrettante materie combuflibili; imperocché 
colla lleffa quantità farebbero il doppio ri- 
fparmìando V operazione dell’ arrollitura , (a 
quale confuma quali tanto combullibile come 
quella della fuuone , maflìmamente che di- 
pende da noi di avere ferro eguale a quello 
di Svezia , quando non fi farà forzato a far 
troppo rifparmio di legna, o che fi potrà 
fupplirvì coll’ufo del carbone di terra pur- 
gato. 

La buona qualità del ferro proviene . prin- 
cipalmente dal trattamento della mina avan- 
ti e dopo mefia nel fornello; ottenendo un 
buon getto , fiamo già avanzati per fare 
dell’ eccellente ferro . Io indicherò fommaria- 
mente piuccbè mi farà polTibile i mezzi di 
arrivarvi, e co’ quali io llefTo vi fono perve- 
nuto, quantunque non avelli in mio potere^ 
che mine d’una mediocrilTima qualità. 

. Bifogna attaccarli neli’eilrazione delle mi- 
ae in graoi ai luoghi, dove fono più pure« 

P S 
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cioè mine non piii di un quarto o di un 
terzo di' materia eterogenea,* che fé il me- 
feuglio è di due terzi o di tre quarti , me* 
giio farà il trafcurarle , e cercarne altrove , 
giacché Tempre accade che nella llefla micie* 
ra di qualche lega d'ellenfìone fianvi luoghi 
di mina molto pih pura che in altri , anzi 
la porzione inferiore , delle miniere ellefe in 
largo é comunemente la migliore, e di quel- 
^ le in Tacchi perpendicolari la parte fuperiore 
é Tèmpre la più pura ; bìfogna dunque e nel- 
le une e nelle altre Tcegliere ciò che hanno di 
me^io ed abbandonare il rimanente. 

Fatta la (celta e TeUrazione della mina, 
quella farà condotta ai lavato; per Tepararne 
tutte le materie terroTe e le Tabbie più leg- 

Ì ;ieri de’.grani della mina, dico le Tabbie più 
eggieri grani , perocché (è pa (falle molta 
‘ mina alTieme alle labbie o li delHferà dal la- 
vamento (e), ovvero bìfogna ricevere a par- 
te quella rena milla di mina per crivellarla 
in ieguito o vagliarla, e così riacquiUare la 
.mina e netta a fegno di poterla riporre af- 
£eme all* altra. Per la lielTa ragione debbia- 
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Farmi imitile di dare qui le proporzioni e le 
Forme dei differenti lavato; , che furono immaginati 
'per nettare le mine di ferro in grani , e purgarle 
• •dalle eterogenee materie. Il lavatojo latto in ferro 
forato a piccoli buchi inventato dal Sig. Robert 
fard utiliOImo per le mine imbrattate di terra graffa 
ed attaccaticcia ; ma per tutte le altre mine invol- 
genti fola labbia calcare o piccoli faffi vetrofi devo* 
, Bo effere preferiti i lavato; più fenpUci . 
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' me .parimente crivellare qualunaue mina Ia> 
vara, ma rlmafla ancor carica d^una grande 
quantità di fabbia o di piccoli falT]; in ge- 
nerale quanto più G purgherà la mina coi la- 
vamenti e col crivello, tanto meno fi con- 
fumerà combufiibile per fonderla, e tanto 
più farà il rimborfo della fpefa per quelli 
lavori (f)^ 

' ^ La mina cosi depurata pub affidarli al for- 
'nello con cenezza d’un buon prodotto in 
' quantità ed in qualità ; una libbra e mezzo 
di carbone di legna ballerà per produrre una 
libbra di getto, mentre una mina troppo 
impura domanda una libbra e tre quarti e 
gualche volta fino due libbre di carbone: fe 
' fa millura è di piccoli falfi o di labbie ve- 
‘ trofe, farà bene, che ciafeuna carica di for- 
nello abbia un fello od un ottavo, di mate- 
' ria calcare; ma fe quella materia calcare gii 
' abbonda nella mina, allora ogni carica con- 
terà un quindicefimo o un ventefimo di ter- 
' 'ra limofa. 

Dò ... 


I crivrlli cilindrici lunghi quattro o cinque 
~ f icili , di diciotto o venti pollici di diametro • mon- 
tati in filo di-Fcrro fu un alTe a raggi , fono i più 
fpediti e<l i migliori per mia propria fperienza ^ na 
ragazzo di diec’ anni bada per girare qnefto crivello, 
«el quale il minerale cade da una tramoggia : ri fab- 
bione più fino cafea al di fotto della teSz del cri- 
vello, i grani di mina occujpano il mezzo , e le più 

{ ;rofle fabbie ed i piccoli failì vanno al d! là per 
’ eSetto della Forza centrifuga { qneft* è il prù ficu* 
.xo Bczxe per nettate la mina, '-i 
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la pratica di gettare al fornello mine di 
differenti' qualità non può effere utile che in 
certi cafì particolari: una m^na furibilifruna 
ed una refrattaria, una mina in grofTì pezzi 
ed una in piccoliffimi grani fondendofi in 
tempi ineguali fanno che lo fcolo di una 
feco tragga la mezza fufione dell’ altra, per 
cui ne nafce un. getto di parti malamente 
collegate; ma ficcome le mine in grani fo- 
co appreffo a poco della raedefima natura 
e fe le une fono più fufibili delle altre , di- 
pende dall’ edere le prime mille di fabbie 
calcari , e di vetrofe o argillofe le feconde ; 
dobbiamo in tal cafo correggere l’uno per 
l’altro: pochi faggi ballano per riconofcere 
)a quantità , che biiogna agqiugnere di una 
per rendere più fufibile l’altra, e così uni- 
tamente renderle più fufibili, che non lo fa- 
rebbero feparatamente , 

Keile mine in rocca o in maffa i faggi 
fono'più facili, non fi tratta che di trovare' 
quelle , che ptifono fervire di fondente alle 
altre ; la mina malficcia fi romperà in pezzi 
tanto più piccoli quanto più é refrattaria-: 
le Oline, poi di ferro, che contengono del 
rame, devono edere rigettate non dando che 
fragihflimo ferro. ^ 

La condotta del. fornello domanda forfè 
maggipre attenzione che non la preparazio- 
• ne della mina : emp'uto il fornello di car« 
bone, fu quello carbone fucceffivamente in 
tre o quattro giorni fi metteranno in circa 
cento libbre di mina facendo giuocare i man- 
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tici con un moto continuato di quattro o 
cinque calcate per minuto; quindi ne’ due 
altri giorni ogni qual volta i carboni infìam- 
mati fi faranno abbafiTati d’ incirca tre pi.'di 
e mezzo fi rimetteranno fei mifure di car- 
bone d’ incirca quaranta libbre di pefo e due 
0 tre mifure di mina d’ incirca fe/fanra lib- 
bre per ciafcuna mifura Quefla quantità di 
fei mifure di carbone, che fi rimette in cia- 
fcuna carica , cioè tutte le volte che gli ac- 
cefi carboni fi fieno' abbacati d’ incirca tre 
piedi e mezzo , ePTendo Tempre la fiella fi 
aumenterà gradatamente quella della mina 
d’una mezza mifura ogni giorno, coficchè 
in otto o nove giorni ( omettendo i primi 
tre o quattro di fuccefliva rimeffa d’ incirca 
cento libbre di mina) fi arrivi alla carica 
compiuta ed in feguito da conrinuarfi di fei 
mifure di mina per ogni fei mifure di car- 
bone ,• avvertali che al principio farà piut- 
totlo meglio di (lare al di fottb di quella 
proporzione, che di metterfi al di fopra. 

Si deve aver cura , a proporzione che fi 
aumenta la quantità della mina, di accelera- 
re la velocità de’ mantici, la quale potrà 
portare fino a dieci colpi per minuto^ fup- 
ponendo loro trenta pollici di calcata, ed an- 
che a dodici colpi fe la calcata non è che di 
ventiquattro o venticinque pollici ; il rcg- 
gime del fuoco dipende dalla condotta ‘de}, 
-vento , e da ambidue la celerità del tavoro- 
e la pib o meno perfetta fufiooe della mina ; 
e perciò in un fornello ben collratto tutto 
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^cve fiacre io giufla proporzione \ la gran* 
iem de’ mantici , la larghezza dell’ orificio 
de’ loro fori devono efiere regolati fulla ca- 
pacità del fornello ; una troppo piccoja quan- 
ijtà d’aria farebbe languire il fuoco, una 
voppo grande lo renderebbe troppo vivo e 
divorante, la fufione nel primo cafo farebbe 
troppo lenta ed imperfetta , e nel fecondo 
la mina non avrebbe il tempo di Uquefarfi, 
brucierebbe in parte in vece di interanìente 
ionderfi: dalla. qualità del ottenuto getto di 
ferro fi giudicherà di tutti quelli combinati 

effetti . , , . V . ' 

, Poffiamo colare tutte ,Ie nove o dieci, ore, 
sta farà meglio di mettere tra ogni fcolo 
due o tre ore di più ; la mina in fufione ca- 
de a gujfa d’ una pioggia di fuoco nel . cro- 
giuolo, dove ella fi conferva come in ba- 
gno, purificandoli tanto più che vi foggior- 
na maggior, tempo; le vetrificate feerie del- 
ie materie eterogenee, ond’ ella, era mefeo- 
lata galleggiano lui liquefatto metallo, e lo 
difendono dajla troppo viva azione del fuo- 
co , che altrimenti ne calcinerebbe la fuper- 
ficie; ma Cccorae la quantità di quelle feorie 
è Tempre notabililTima , ed il loro enfiato 
volume folleverebbefi a tropp’ altezza nel 
crogiuolo , perciò fi procura di lafciar qolare 
ed anche dì efirarre quella materia fuperflua, 
che non è che vetro impuro , a cui diedeb 
,il nome di lahier ; quello laitier indica il 
buono o cattivo effetto del fornello, il for- 
nello farà difettofo, fe il laitier d molto rot- 


del' Ferro «7 

fo, fe'fcorre difficilmente, fe egli' è imbrat" 
tato di malamente liquefatta mina ; al con' 
trario il fornello farà fuperiore ad ogni ecce- 
zione, quando il laitier fia fcorrivo e d’ua 
leggiere roffo, al fortire del fornello; que- 
flo. roffo , che il fuoco dà alle fcotie fvani- 
fce nel momento che fi raffreddano, ed in 
vece pigliano differenti colori fecondo le ma- 
terie , di cui fono compofie . 

Potremo dunque tutte le dodici ore otte- 
nere una verga d’ incirca due migliai di pe- 
fo, e fi faranno buoni augurj della fua qua- 
lità , fe la fufione fu ben liquida e d’ un bel 
colore di fuoco fenza effere troppo fcintil- 
lante} ma fi giudicherà meglio della bontà 
di quella verga di ferro efaminandola dopo 
di averla coperta di polvere di carbone, e 
di averla lafciata raffreddare nella forma per 
fei 0 fette ore} fe la verga è molto {ono- 
ra, fe fi fchiaccia facilmente fotto la malfa, 
fe la di lei materia è bianca e compolla di 
lucide lamine e di groffì grani a faccette, 
' non fi efiti a pronunziare , che per conver- 
tire quello getto in buon ferro non bada il 
lavoro ordinario del raffinamento; è dunque 
peceffario di correggere al fornello quella 
cattiva qualità del getto} una diminuzione 
d’un ottavo o anche d’un fello della quan- 
tità di mina , che fi rimette ad ogni carica 
ballerà per migliorare la fufione } imperoc- 
ché allora fi otterranno delle verghe meno 
foDore, di materia bigia ed a piccoli tiretti 
grani ^ le quali raffinate con un può pià di 
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tempo e di fuoco daranno del buon ferro ; 
come ci indica anche la gravità fpecifìca di 

3 uerti due diverC getti, pelando l’ ultimo più 
i cinquecento libbre ogni piede cubo, men- 
tre il primo non arriva che a quattrocento 
fettanta o quattrocento fettantacinque (j). 


Ctr) Se troppa è la carica della mina relativamen- 
te a quella del carbone , (piando non fi fanno feen- 
dcrc dolcemente le cariche, ma fi lafcia che formino 
una volta fot'ra il cammino, fovente la minaé pre- 
cipitata nel bagno prima di elTcre baftantemente pre- 
parata, finalmente fcemaiido nel fornello il calore, 
‘lice il Sig. de Grignon , il getto è bkiictj 
e di pi^ma qualità, egli è fonoro, duro, fragile, e 
tiiBbilHfiaio al fuoco . 


Il getto triiitef è fparfo dì macchie grigie, egli è 
men cattivo del getto puramente bianco, e di lui li 
tanno le opere groffolane, come le incudini , final- 
mente e lavorato con faciliti . 

getto bigio colato in una forma nmida e po« 
chillimo alto diviene bianco, duro e fragile : la par- 
te pili lottile e la più bianca , quella che fegue i 
ttuitee, c ue’ luoghi di maggior groOezza il getto é 
grìgio . 

Il getto grigio di il miglior ferro: ve n’è di due 
ipccie , una d’ on grigio-cenericcio , e l’ altra d’ un 
grigio più . carico tirante al bnino-nero j la prima è 
là migliore i la di lei fluidità al fortire dal fornello 
parerla quella del) acqua $ quello getto grìgio noi 
Ilio Rato di perfezione dà una crifalTizzazionc reco- 
lare mlciacdulo raffreddare a poco a poco per diver- 
fi giorni ; egli ritirandoli notahiliflìmamente Copra fe 
ftcìro lalcia varie piccole cavità , entro cui princi» 
pnlmente fegue la fila criftallizzazione in forma pi. 
ramidale terminante in una punta aciitiffima . 

Il getto grigio è meno fonoro del bianco effend* 
piu dolce c di parti più fleiCbili . 

11 getto bruno o nericcio è tale , perchè C diede 
troppo poca mina relativamente al caibsoe , ed ib 


/ 


del Ferro . 

Il buon ferro coda dunque di pib al for- 
nello éd alla raffineria che non il cattivo; 
fe la fabbrica del cattivo ferro coda cento' 
franchi per migliajo , quella del buon ferro 
coflerà cento venticinque lire, 'e’ fgrariata- 
mente nel commercio nòti fi paga che dieci 
lire di più il buon ferro, e fovente fi tra- 
fcura per comprare- il cattivo : tutta volta 
fi riguadagna qualche cofa nella converfione 
del buon getto in ferro , di quello ballano 
in circa mille e quattrocento libbre per fare 
un migliajo di ferro, mentre di cattivo get- 
/ to vi vogliono per lo meno mille e cinque-' 
cento e fovente mille e feicento libbre. Tut- 
to il mondo potrebbe dunque fare del buon 
getto e fabbricare del buon ferro , ma l’ im- 
porta forza la maggior parte de’noftri Mae- 
flri di fucine a negligentare la loro arte non 

calore del fornello era troppo grande; egli è men*. 
pefante e più porofo dell’ antecedente getto e pii! 
dolce alla lima ;■ li fgrana più facilmente, ma più' 
difficilmente G fpezza, è dunffimo a liqiicfarG , ma 
dà on buon ferro nervofo; i fnoi crìGalli fono dellÉ 
medcGma forma di quelli del getto'grigio , ma fola* ■ 
mente più corti . Quello getto bruno o nero ,noi> 
riefee per modellare dei pezzi fottili, perchè non ri- 
ceve bene le impreffioni , jna è buouiflìmo per i 
groffi pezzi di reGftenza , come orecchioni , collaj 
d'alberi, ecc. Su quello. getto nero, porofo c gon* 
fio formanfi moke fottili fcheggie e limaglia di fer« 
ro : quella limaglia è molto Gmile alla mica nera , 
al fafabione ferrugineo, che trovafi in alcune rninei 
ed in ifpecie nella Platina , le piccole Urainette pai 
fono tante fottiliffime part'celle del regolo di ferro, 
Mémoirei 4e Fbyjìqut , iti Sig. di Grigtwi , fag. 

* /«. 
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ricercando che la diminuzione della fpefa e 
r accrefcimento della quantità , il che non 
pub efeguirfì che con alterarne la qualità. 
Alcuni a elfi per rifparmiare la mina pen- 
farono di far tritare le Teorie j che fortono 
dal focolare della raffineria, poiché conten- 
gono una certa quantità di ferro intimamen- 
te unito con delle materie vetrifìcate, e dif- 
fatti trovarono che il fornello rendeva molto 
pib getto; ma alla raffineria fi videro ingan- 
nati non tblo, perchè vi fi perdeva, quanto 
fi avea guadagnato, ma ciò che è peggio, il 
refiduo terrò partecipava di tutti i vizj di 
quella cattiva fufione , rimanendo sì cenerofo 
e fragHe, che non poteva efiere ammefio 
Bel commercio. 

. Del refio il prodotto in ferro , che pub 
dare il getto, dipende anche molto dalla ma- 
niera dì trattarlo al fuoco della raffineria ; 
,, Vidi , dice il Sig. de Grignon , nelle fuci- 
ne del bafib Limofino fare collo fiefib getto 
due Torta di ferro; il primo è dolce , d’ec- 
cellente qualità e molto fuperiore a quello 
del Serri , e per farne un migliaio vi s’ im- 
piegano mille e quattrocento libbre di getto; 
il fecondo é una combinazione di ferro e 
d’acciaro per gli ifirumenti arator; , e non 
non vi vogliono che mille e ducento libbre 
di getto , ma fi confuma un fefto di più di 
carbone di quello ricerchifi pel ferro della 
prima forte: quella differenza proviene dalla 
fola maniera di collocare il cammino , e di 
prefervare il ferro dall’ immediato contatto 


det -Feì-ro r pi 

del vento' (h) . „ £ diffatcì fé G potefTe raf- 
finando il getto tenerlo Tempre fuori della 
linea del vento, e circondato in modo, che 
non (offe efpollo all’azione dell’ aria, Te ne 
brucierebbe molto meno , e con mille e du- 
cento o al pib mille e trecento libbre di 
getto fi otterrebbe un migliajo di ferro. 

La mina più pura , quella lìefTa , di cui 
tritaronfi i grani ad uno ad uno , é TpelTo 
intimamente miOa di particole d’ altri metalli 
o Temi-metalli , e particolarmente di rame c 
di zinco; il primo metallo, che è fido, re- 
Aa nel getto, ed il zinco, che è volatile} fi 
Tublima o fi brucia (/) . 


(b) Lettera del Sig. Cavaliere de Grignon al Sig. 
Cunte de BufFon datata da Parigi li 19 Luglio 178». 

(() Sollevanfi molti vapori ad un'altezza fiiperio- 
re alla bocca del cammino d’ un fornello , dove fi 
fonde la mina dì ferro , i quali t' accendono aU’eilre- 
tnità della fuperficie di queft' apertura : gli orli fi ri- 
veftono d’ una bianca 0 gialla polvere , che è una 
materia metallica decompolla e fublimata ; di più 
aiell’ interno del fornello ai due terzi della Tua al- 
tezza cominciando dalla lina formali un leggiere ma 
ai mattoni del fornello molto tenace (Irato di una 
materia bruna Ferruginea , fpeffilfimo puntata di mac- 
ahie bianche e gialliccie , che internata in alcune 
cavità cambiafi in belle criltallizzazioni di fottilì fi- 
letti . . . Quella follanza è la cadmi* it' fornelli ^ 
da cui ottenendoli lo zinco , diremo che quello fe- 
mi-metallo è contenuto nella mina di ferro ; rima- 
ne dello zinco anche nel getto di Ferro dopo la fu- 
Cotte , quantunque la mamma parte di quello femi- 
metallo, che non può (offrire una violenta azione 
del fuoco fenza bruciare e volatilizzarli , fia ridot- 
ta in tuzia verfo l’ apertura del fornello , dove ella 
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. ^ Il getto bianco , fonoro -e fragile, eh’ i« 
Riprovo per la fabbrica del buon ferro, è 
jemmeno adattato ad elTere modellato, egli 
li gonfia In vece di condenfarfi, e fi rompe 
al menomò^ iirto ; -ma M getto bianchiccio e 
the_ principia ad accoftarfi al grigio , benché 
durifiìtno ed ancora molto afpro è oppoftu*. 
nf/fimò a fare colla; d’alberi , di mote, incu>> 
nini ed altre grolle mafie, che refifier devo- 
no allo, sfregamento o alla percufiìone : fe* 
ne Tanno anche palle o bombe j modellafi 
«cilmente e poco refirignefi nella forma *- 
Altronde lì può procurarfi a minore- fpefa 
juefia fpecie di getto per mezzo di femplici ‘ 
fornelli di riverbero (4), fenza mantici , e 


mftaJIica , che s' attacca alle pi-' 
«ti del fornello» «d acquilta il nome ili pompbolixi 
finalmente time, le miniere di Francia cSS . 
^nco . de rhyjaue del Sig. de Grig^on 

!»ig. «ranger dice, che tutte le 
?puf brhnt, opache (hI ocracee contengono ' 

af L., “'1?“’.® che infenfibilmeote fi ralTa-à 

ognuno 

rHi V-T'' Sradi nel paeCe di Liegi e nel Duca, 
to di Limbourg; „ Woi crediamo , egli aggiunge' 
che U facilità di produrre dei ferri di tarte diffel ■ 
Tenti qualid dipenda dalla dofe di zinco , ch’è f^« 
maggiore di quello che fi penfa . J^urn^l de FM, 
<gue mere dt Settembre t77f , pag. jjj e j}g:~ 
flnn* p*" qiiefta materia nella Gran-Bretagna fi fon- ' 
dono e colano , più bei modellati getti e mafie di 

«'f altre forme j non 
fta che a noi il 'praticare lo fteffo ne’ fiH r portata 

icriiie da femey li 4. Marzo 17,5 d’ereiiie fattala 

prova iicUe provincie della contèa di Nafiàu . 
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ne* qaali ^ im(H>ga il carbone di terra t>i{t 
o meno depurato. Il carbone di terra man- 
da un calore molto più force di quello del 
carbone di legna ^ lamina fi liquefa e fcorre 
in quelli fornelli con egnale prontezza ed ia 
più abbondanza y che ne’ confueti fornelli a 
mantice. Il fornello di riverbero ha il van- 
taggio di poter elTere collocato dovunque y 
mentre non poffiamo fiabilire quello a man- 
tice che fu correnti d’acqua. Tutravolxa pe- 
rò quefto getto fatto col carbone di terra ia 
quelli fornelli di riverbero non è niente di 
più, come diffi , che una fpecie del getto 
bianchiccio qui fopra indicato ; gli Inglefl 
per indullriofi che fieno non. hanno potuto 
finora arrivare a fabbricare ferri di qualità 
anche mediocre con quelli getti-, che verifi- 
milmente non fi purgano abbofianza in que- 
lli fornelli di riverbero , e diffatti io ftelTo, 
ho veduto ed efperimentato , che, qualun- 
que difficilmente , era però poffibile di fare 
del buon ferro ccd getto fufo co! carbone di 
terra ne’ nollri alti fornelli a mantice , per- 
chè il getto vi fi purga di più che in quelli 
di riverbero . 


fono fue parole , in un fornello coftrutto all’ Ingle- 
fe cinque quintali di mina di ferro , ed in ott’ ore 
la mina fu ìiqueftitta ; . . . La mina di ferro è re- 
frattaria ne’ noftri più potenti fornelli di riverbero , 
quali fono quelli de’ noftri vetri e criftalli , perche 
il calore è di fuoco di legna ( il primo vo- 

lume de' mìei Supflementi ^ l' introduzione allo Storia 
df’ Minerali )} al contrario fi fonde adoprandofi car- 
bone di terra , eifeado molto più grande il calore . 


I 
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Quefto getto" fatto ne* fornelli di riverbero 
poò utilmente efTere impiegato per le opere 
modellate eccettuati perb i cannoni d’ arti- 
glieria , i quali vogliono un getto pib puro, 
ehe è non difficile da ottenerG (/) ufando 
certe precauzioni ed una buona condotta al 
fornello , e co^l impedire che crepino con 
evidente pericolo mortale de’ circoflanti ridu- 
cendoli alla fola poffibilità di aprirfi per l’ef- 
fetto d’una forriffima carica, e-di reGflere 
Tempre fenra alterazione alla fo rèa della pol- 
vere nelle cariche ordinarle. 

Quell’ oggetto eflendo di grande importan- 
za merita una particolare attenzióne; con^ 
viene dapprima bandire il pregiudizio , cbe 
il getto bruci o faccia efploGone tenendolo 
in fuGone più di quindici o Venti ore, che 
il crogiuolo e la tina cap.ici per dieci o do- 
dici migliaj di getto ne altererebbero ed im- 
pedirebbero il lavoro ,' poiché indipendente- 
mente dai cattivi effetti del difpendiofo e m'al 
concepito metodo di dividere in due o tre 
alti fornelli il colo d’un pezzo di trentafei 
ed' anche di ventiquattro ; e così non tenerlo 
in fuGone che diciotto o venti ore, io poffor 
afficurare,che tenni, per quarantott’ ore fette 
miglia; di getto in fuGone nel mio fornello 
lenza il menomo inconveniente (w), e vidi 

fi) VeijEfafi la parte fprri mentale . Supplementi. 
Memoria fu i menti di ftrfethnare i cannoni di À- 
di ferro,, tomo ///j 97, 

“f w) Avendo comunicate le m'e oÌTervazioni ai Sie. 
Vilconte de Mvrogues doiaaBdaodegli il rifn^ieedel- 



% 


V iiel Ferro i l, pj 

chiaramente, che, fé la capacità del ero-* 
ginolo di già accrefeiuta da un fuoco di Tei 


le fperienze fatte alla fonderia di Ruclle nell’ Ange» 
tnefe , ecco 1’ eftratto delle rifpofte , eh’ ebbe la boni- 
tà di darmi. ' • 

,, Non potendo in due fornelli eflere eguale il 
setto,, perciò in un fornello folo fi fonofuGa Ruel- 
fe dei cannoni di ventiquattro ; il crogiuolo^ dove* 
cdhtenere fettemille e cinquecento,' e ottomiUe lib- 
bre di materia . , , , ^ ^ - x* ' 

Si impiegano incirca quarantott’ore per la fnfien* 
di fettemille e cinquento , o ottomille libbre di ma- 
teria per un cannone di ventiquattro e da ventitré 
in ventiqiiatti* ore per la fufione -di tremi Ile e cin- 
quecento libbre . per un cannone di otto 5 . onde il 
getto del grofTo cannane eflendo flato doppio tempo 
■nei crogiuolo ,'egli è evidente che dovette purifi?. 
eurfi di più. t ■ * 

Nulla vi è da temere, òhe il getto bruci in bagno 
noi crogiuolo e coperto d’ nna certa quantità di lai- 
tier , al contrario fe abbonda il carbone e manca la 
«lina nel fornello ella broccia in parte prima 'di 
fonderli interamente, ed il getto che . net rifulta è 
bruno pornfo, dolce, poco denfo e per confeguen- 
za poco refiflente , onde non bnoiio per i cannoni . 
Il 'getto grigio a piccoli grani deve elTere preferi- 
to al' getto troppo bruno , che è troppo tenero , ed 
al getto bianco a groffi grani , che è troppo darò c 
troppo impuro . - n» j • 

Bifogna lafciare , 'che il cannone n raffredd» a po- 
fo" a po:o nella: fua forma pgr ifehivare qualunque 
tempra, la quale non può che' dare dell’ afprezza al- 
la materia del cannone. 

Non è da lungo tempo', '*hr fi laforano al tornio 
i pezzi di caimone , e ohe -B colano pieni oer forarli 
in feguito ; il vantaggio di colarli pieni c di fehi- 
vare i voti , che fi formano in tutti i cannoni co- 
lati coll’anima; rutile. poi di lavorarli al tornio 
conlifte nel poter rendere i cannoni perfettamente 
coQccotfati c d' oaa groO^aa eguale in tutte le eorr- 
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«tfi forte ftata ancor maggiore, io avrei po- 
tuto ammartarvi altrettanti miglia) di ma- 
teria in fufione fenta oericolor alcuno , pur- 
ché forte Tempre ftata formontata dal laitier 
laecertario per difenderla dalla troppa azione 

del ; 


rirponHenti parti loro levando qualunque inarcamen- 
to e tutte le piccole imperfezioni nella forma o dal- 
la forma provenute , ella è pertanto una dif^razia, 
che il tornio li renda piìi fog-rtti alla ruggine. 

L’ umidità ed il freddo della forma danno alla fu- 
•eriicic del cannone una tempra , che penetra una 
linea o una lìnea e mezzo ne' pezzi di grulTu cali- 
bro, e di piò in quelli di piceoi calibro, perchè la 
loro fuperlicie è proporzionalmente più grande rela- 
tivamente alla loro mail'a : ora qucftn temprato in- 
viluppo e più fragile benché più duro del rimanen- 
te della materia non è ad elfo intimamente unito , 
facendo un ben didinto cerchio coocentrico; dunque 
erra chiunque pretende, che la fnper&cìe del cannone 
come di materia più purgata molto contribnifea alla 
rii lui fòrza ; che fe fi teme di diminuire la refiften- 
sa del cannone togliendogli la feurza , fi può ftip- 
plire a quella diminuzione tenendo grufib il getta 
del cannone due o tre linee di più . 

Si oflervò che la materia dalla parte inferiore del 
cannone fnceelfivaaicnte fino alla bocca va deterio- 
rando, perchè appunto la materia è Hata fueceiiìva- 
mente minor tempo nel cruginola. 

Finalmente volendofi fondere ad nn fol fornello 
un cannone di ventiquattro, farà meglio di dare ai> 
crogiuolo le dimenlìoni per nn colo di cannone di 
diciotto ^ e lafciare che il fuoco lo aggrandifea a fe- 
gno di colare anello di ventiquattro , e così fi farà 
r opera per colarne di ventiquattro , che dal fuoco 
a poco a poco farà ridotta in illato di fervir" perii 
colo di trentafei . Mrmoria inviata dal Sig. Pijcomti 
dt Moroguts al Sig. it Bttjfoar^ /^nfaiUti il !• Ftb- 
■èrajo 1269. 
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» • f 

del fuoco e dal contatto dell’ aria : anzi il getto 
tenuto per quarantott’ ore nel crogiuolo di- 
venne migliore, più purgato e di pelo 512 lib- 
bre ogni piede cubo, mentre in allora i miei 
getti grigi ordinar) non più pefavano di 4^5 
libbre, ed i getti bianchi folamente 472 («). 
Può darli dunque una dtfferenza di ^5 libbre 
per ogni piede cubo, cioè in circa d’un dodi- 
celimo nella gravità fpecifica del getto di fer- 
ro; e poiché la fua reliflenra è per lo meno 
proporzionale alla fua denlìtà, ne fegue, che 
i pezzi di cannone di qoe'to getto denfo reli- 
lleranno alla carica di dodici libbre di polve- 
vere, mentre quelli di getto bianco e leg- 
giero fcoppieranno per lo sforzo d’una cari- 
ca di dieci in undici libbre ; e qui olTervo , 
che la purità de! getto è, come la fua relì- 
llenza , per lo meno proporzionale alla fua 
denfnà ; imperocché avendo paragonaro il 
prodotto in ferro di que’ getti vidi, che vi 
volevano 1550 libbre dei primi, e folamente 
i:?2o del getto purgato, che pefavajiz lib- 
M'tnerali j Tomo IV. E 


in') Io feci queffe prove con una buoniTi.na e 
grande bilancia id''ort'tica fn pezzi cubi di ^etto di 
quattro pollici , cioè Hi fdi'intaquattro pollici cubi 
tutti egualmente cavati dal mezzo dei primi coli, e 
quindi aitgiiilfati colla Jiina a quelle dim nfioni , 11 
5ig Briflbn nella fua Tavola delle Rravitd fpecfi- 
che dà cinquecento quattro libbre fette onciefci grofB 
di pelo ad un piede ciibo'di getto; cinquecento qua- 
rantacinque libbre due oncie quattro groffi al ferro 
lavorato , e cinquecento quarantafette libbre quattro 
•ncie all’ acciaro . 
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bre ogni piede cubo , per fare un miglia jo 
di ferro. 

Per grande che fia quella differenza ; io 
fon perfuafo che potrebbe effere ancor mag- 
giore, e che con un fornello coUrutto efprel- 
famente per colare groffi cannoni , nel quale 
non fi verfaffe che mina ben preparata , ed 
alla quale fi daffero quarantott’ ore di fog- 
giorno nel crogiuolo con un fuoco Tempre 
uguale , fi otterrebbe un getto anche più 
denfo, più refifiente, e che potrebbefi per- 
venire al punto di renderlo metallico a fe- 
gno, che i pezzi, invece di fcoppiare, non 
faceffcro che fenderli per una troppa carica, 
come avviene ai cannoni di bronzo . 

Perchè il getto non è in realtà, che una 
pietra cruda più o meno mefcolata di mate- 
rie vetrofe , purgata dunque quella pietra 
cruda da tutte le parti eterogenee, fi avreb- 
be del ferro puro ; ma col fuoco del fornel- 
lo non elTendo poffibile una completa fepa- 
razione delle parti eterogenee richiedendoli 
di più il lavoro dell’ uomo e la percuffione 
del [Cartello, tutto ciò, che fi può ottenere 
dal reggime del fuoco , il meglio condotto , 
il più lungo tempo follenuto, è un getto in 
regolo anche più depurato di q^uello, di cui 
finora parlai ; a quello fine bilogna rompe- 
re in pezzi quello primo getto e farlo ri- 
fondere y il prodotto di quella feconda fufio- 
ne farà regolo , che è una materia media tra 
il getto ed il ferro : queflo regolo s’approf- 
fima allo fiato di metallizzazione, egli é un 
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pb duttile , 0 almeno nè fragile , nè crudo > 
nè porofo , come il getto ordinario , anzi 
egli è al contrario denlilfimo y fommamente 
compatto , refiftcnte , e confeguentementc 
adatattifTsmo a fare dei buoni cannoni. 

Tale è il partito ora prefo per i cannoni 
della noftra Marina; fi fanno in pezzi i vec- 
chi cannoni o i primi coli di getto, e fi ri- 
fondono ne’ fornelli d’ afpirazione a riverbe- 
ro ; il getto fi purga , e fi converte in rego- 
lo per mezzo di quella feconda fufione f la 
direzione di quello travaglio fu affidata al 
bravo Attilla inglefe Sig. Wilkinfon, che vi 
è beniffimo riufcito. Alcuni altri Artifti fran- 
cefi feguirono lo (leffo metodo con fucceffo, 
e fon perfuafo che d’ ora in avanti fi avran- 
no eccellenti cannoni , purché fi defifla dall* 
ollinazione di lavorarli al tornio. Io rifpet- 
to i lumi del Sig. Vifconte de Morogues (o)> 
ma io penfo , che levando la fcorza del can- 
none, gli fi toglie la fua corazza , cioè la 
parte pih darà e pih refiflence di tutta la 
fua mafia (j>). 


(a) VeggaC la pemittfma Nota . 

(f) Ecco ci^ che mi feriva il Sig. della Belonze 
CorfigUere al Parlamento di Parigi , ehe ha fatte del- 
le fperienze e de’ lavori utiliflìmi nelle fue fucine 
del Nivernefe, „ Voi rignardate. Signore, «ome fet- 
te certo, che il getto più dento è il migliore per 
Hre dei cannoni; io ho efitato Itioga pezza fu quefts 
verità, e penfavo che il primo getto come più leg- 

f tero e confegnentemente più elailico cedendo più 
icilmeote ali’ impulitour della polvere dovefiè eoe- 
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Queflo getto rifufo o quefto regolo di fer- 
ro pefa più di 590 libbre ogni piede cubo, 
e poiché il ferro lavorato pefa 545 , o 546 
libbre , ed il miglior getto non arriva che 
a 512, apparifce chiaramente, che il regolo 
è quali io uno (lato medio tra il getto ed 
.il ferro; dunque ponTsamo viver certi, che i 
cannoni fatti con quello regolo non fola- 
mente refilleranno allo sforzo delle cariche 


re meno fossetto a romperli che il getto fecondo , 
cioè il getto rifufo , che è molto più grave , 

Se rifolfe il Sig. Frerot a farli di getto rifufo, fu 
perchè tale è la pratica in Inghilterra ; qui in Fran- 
cia finora non fì fanno che di primo getto ... II 
getto rifufo è molto più grave , il piede cubo del 
riàifo pefa da a libbre , in vece che il pie- 
de cubo del primo getto arriva folunto a $00 libbre.... 

Voi irete gran ragione , Signore , di dire che non 
bifogna lavorare a! tornio i cannoni . . La parte 

efferiore de' cannoni, cioè l’ inviluppo, è fempre la 
più dura, nè mai li liquefa al fornello di riverbe- 
ro; dia fi converte quaG tutta in Ferro alla raffine- 
tn; perocché itoo 0 1150 libbre di getto fanno un 
migliaio di buoniilìmo ferro . . . mentre per nn (ì- 
mil pefo di ferro vi vogliono 14CO0 i$oo libbre del 
nofiro primo getto. 

V'oi dellilererefte. Signore, che fi colafTero i can- 
noni col getto d'un foi fornello,* ma il pefo è trop- 
po eccelfivo, nè credo che ciò fi efeguifea dal Sig. 
wil'iinfonc ad Indret almeno rifpetto ai cannoni di 
vemiquattio . Il Sig- Frerot ufa due fornelli di pari 
graiulezr.a cd efpofiaione per colare cannoni di di- 
«iotto j egli cola con un fol fornello i cannoni di 
dodici, ma egli ha fempte nn fornelh> vicino, del 
<U! getto fi fc've fecondo il bilogno per terminare il 
eanijonc , impiegando il di più a colarne dei piccoli., 
Eflravo iT una Lettera del Sig. della Betouze al Sig. 
di Suff]/n , datata da Parigi li ar. Lugli» IfSl» 
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ordinarie , ma avendo nel medefimo tempo 
qualche principio di duttilità fì fenderanno 
per le gagliarde cariche invece di fcoppiare. 

Ma ogni ragion vuole, che fi debbano pre- 
ferire quelli nuovi fornelli d’ afpirazione ai 
nofiri fornelli ordinar; . Ne’ primi polliamo 
rifondere il getto in groflfi pezzi e non ne' 
fecondi, i primi.fi collocano a piacere e fu 
piani elevati per avere la facilità di fcavare 
profondi folfi per fìlfarvi la forma del can- 
none fenza temere l’umidità ; altronde ella 
è pib breve e piìi facil cofa di ridurre uti 
getto in regolo con una feconda fufione, che 
di lafciarlo foggiornare per un lunghilTimo 
tempo nel crogiuolo dei alti fornelli ; dun- 
que non polfo che lodare la prefa rifoluzio- 
ne di adottare quello metodo per fondere i 
pezzi d’artiglieria della nofira Marina (^). 

Il getto depurato per quanto è poilibile 
in un crogiuolo o rifufo una feconda volta 
diviene dunque un regolo , che fa il palTag- 
gio tra il getto ed il ferro ; quello regolo 
nella fua prima fufione cola quafi come il 
getto ordinario; ma allorché è una volta raf- 
freddato, poco gli manca a pareggiare il fer- 
ro nell’ infufibilità: il fuoco de’ volcani ha 
qualche volta formati dei fimili regoli di fer- 
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(?) La fonderìa reale, che il Miniftro della Ma- 
rina, non è molto . fece coftruire prelTo Nantes in 
Bretagna , dimollra la Tupcriorità di_ quello metodo fo« 
pra tutti quelli , che erano in ufo per lo avanti. , 
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rocche i Mineralogifti poi malamente no-’ 
minarono ferro nativo , quando il ferro nati- 
vo è Tempre mirto di materie vetrofe, ed 
efirte foltanto nelle rocche ferruginee prodot- 
te dal primitivo fuoco . 

Il getto di ferro tenuto lunghirtlmo tempo 
nel crogiuolo fenza e/Tere agitato e rimoflb 
di tempo in tempo forma alle volte delle 
enfiagioni o cavità nel fuo interno, dove la 
materia rt crirtallizza (r). Il Sig.de Grignon 


(r) Il Sig. de Grignon rigetta con ragione 1' opi- 
nione del Sig. Rome Deliffe, che nella fua Criftal- 
lograKa pretende ,, che 1’ acqua tenuta nel fao ftato 
«li fluidità ed ajntata dal roccorfo dell' aria fia il 
principale e forfè 1’ unico iftriimento della Natura 
nella formazione de' criflalli metallici ; che non & 
pufl'a attribuire la generazione de’ critlalli metallici 
a violente fufioni operate nel fono della terra da fuo- 
chi lotterranei , che inutile farebbe ogni tentativo 
ti’ imitare quelli criftalli ne’ ooftri laboratori coljoc^ 
Ccrfo dei futco o per ia vìa fesca piuttollo che per la 
via umilia} che non fi debbano confondere le figli- 
le abbozzate dall’ arte colle vere forme crifialline , 
che fono il prodotto d' nna lenta operazione delta 
Katiira per intermezzo dell’acqua. ,, Criftallogra- 
phie, pag. gji-a 11 Sig. de Grignon vi r>p po- 

pe dei fatti evidentii egli trovò un pezzo di getto di fcr- 
To annicchiato in una mafia di getto e di laitier , che 
era Hata in fufione per varj giorni, ed il cui ralFred- 
damento fu prolungato per più di quindici nel fuo 
fornello ... Si vedevano in quel pezzo due Grillai- 
li cubi di regolo di ferro, ed il mezzo del qui indi- 
«ato- pezzo- era formato dt una moltitudine di piccoli 
criftalli di getto di ferro , che poteaiio riguardarli co- 
me gli elementi dei più grandi ; quelli piccoli criftalli 
etano tutti afioUitamente fimili e molto regolari in 
fatte le loro parti'. , . ni diSerivana tradì loro che 
volarne'. . , . 
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è il primo ) che abbia odervate quede cri- 
ftallizzazioni del regolo di ferro, e dappoi 
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Quell efempio ft vedere , che G può pervenire al. 
la generazione de| criGatli metallici impiegando dei 
1 Mo fuoco veemente ed un 
° raffreddamento ; gli ultimi trava- 

gli de’ noftri Chimici ed i regoli criftallizzati , ch’ellì 
hanno ottenuti^ dalla più parte de’ metalli e femime- 
talli hanno evidentemente provato , che ogni dilTol- 
la materia fluida , la difpone alla 
criKallizzazione , e che quella fegue tanto nelle ma- 
terie tute dal Fuoco , come in quelle liquefatte 
dall’acqua. 

i_, Quefti due elementi , dice bcnilGmo il Sig. de 
Grignon, danno a un di prelTo gli ilelG prodotti per 
niez^ di procclG differenti con foflanze , che poffo- 
no euere^ egualmente modificate da quelli due agen- 
ti 5 ma 1 acqua , che può dilTolvere e criilallizzare i 
fall . careggiare e facilitare la condenlazionc d* un 
metallo mineralizzato o in illato di decompoGzione . 
aggrandire i corpi organizzati , non può concorrere 
^ dare ad alcun metallo nel fuo fiato di metalUità 
peretta una forma regolare, cioè crifiallizzarlo . . .* 
Al fuoco , come T agente il più attivo ed il più po- 
tente della Natura , fono rifervate quelle importanti 
operazioni, in vece che l’acqua v’impiega una lun- 
8* fecoli. „ Al/moires de Fhyjique ^ pag. 475 

e AS’ fo ftelTo ho fatta un’erperienza lulla crillallii- 
zazione del getto di ferro . Quella fperienza. fu eie» 
guita in un grandìllìmo crogiuolo di molibdeno fopni 
una Diallà d’ incirca ducente cinquanta libbre di get- 
to : verfo ii baffo del crogiuolo fi aprì un buco di 
otto in nove linee di diametro , che quindi fu ottu- 
rato con terra di coppella : collocoffi il crogiuolo fa 
lina grata , ed al baffo fi oiufe di carboni ardenti , 
mentre la parte fuperiore era difefa dal calore «U 
una tavola circolare di mattoni ) empinto il crogiuo- 
lo di getto liquido , quando la fuperiicie di quello 
getto , che era oQ^fta all' aria , ebbe prefa conuftea- 
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fi riconobbe, che tutti i metalli ed i regoli 
de’ femi-metalli egualmente fi crifiallizzano 
ad un fuoco ben diretto e lunghifTimo tempo 
foftenuto , coficchè non v’ è più luogo a du- 
bitare, che tanto l’acqua come il fuoco pof- 
fano efiere cauta della crulaliizazione prefa 
in generale. 

Il ferro è di tutti i metalli quello, il di 
cui flato varia di più y tutti i fluidi , ad ec- 
cezione del mercurio, l’attaccano e lo rodo- 
no ; l’aria fecca produce alla fua fuperficie 
una ruggine leggiere, che indurando fa l’ef- 
fetto d’ una impenetrabile vernice e raffomi- 
gliante alla vernice de’ bronzi antichi: l’aere 
umido forma una ruggine più forte e più 
profonda del colore d’ocra: l’acqua col tem- 
po produce fui ferro , che vi fi laicia im- 
rnerfo , una ruggine nera e leggiere. Tutte 
le foflanze faline fanno grandi impreflìoni 
fu queflo metallo, e lo convertono in rug- 
gine: il folfo fa fondere in un’iflante il fer- 
ro roflb di fuoco e Io cangia in pirite; fi- 


za , fi riapri proAtamente il buco fuindicato del cro- 
giuolo , colò in un fol colpo più della metà del get- 
tò aricor roifo , lafciando una gran cavità nell' inter- 
no di tutta la malfa j quella cavità fi trovò ifpida di 
piccioliffimi criltalli , ne' quali colla lente fi dillin- 
guevano delle faccie difpolle in ottaedri , ma la più 
parte erano come vote trimoggie , poiché con una 
barba di piuma fi fiaccavano e cadevano in piccoli 
foglietti come le mine micacee di ferro , ciò che è 
ancora però lontano dalle belle crifiallizzazioni del 
Sig. de Grignon , ed annunzia , che in quella ope- 
razione il rafireddamento fu ancora troppo pronta . 
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naimente ra7Ìone del fuoco diftrugge il feri 
ro o almeno lo altera torto che egli ha pre- 
fa la fua perfetta metallizzazione ; un ga- 
glìardirtìmo fuoco lo vetrifica ; un fuoco meno 
vivo ma lunga pezza continuato Io riduce 
in polverofo colcotar, e fe il fuoco è di un 
minor grado non lafcia d’attaccare alla lun- 
ga la fortanza del ferro, e ne riduce la fu- 
perfìcie in fottili laminette ed in ifcheggie . 
Gli rtertì elementi egualmente dirtruggono il 
getto di ferro; tuttavia però l’acqua non h* 
ranta azione fui getto come fui ferro, ed i 
getti più cattivi , cioè quelli , che contengo- 
no più parti vetrofe , fono quelli fu quali l’ aria 
umida e l’acqua fanno meno imprelTione. 

Dopo avere efporte le differenti qualità 
del getto di ferro , e le varie alterazioni 
che la fola azione del fuoco può fargli fubi- 
re fino alla fua dertruzione, bifogna ripiglia- 
re querto getto al punto, dove la nortr’arte 
lo converte in una nuova materia dalla Na- 
tura non offertaci , cioè in ferro ed in accia- 
ro , che di tutte le foflanze metalliche fono 
- le più difficili a trattare, e devono, per co- 
sì dire , tutte le loro qualità alia mano ed 
al travaglio dell’ uomo ; ma fono anche Ic 
materie, che, come per ricompenfa, gli fo- 
no le più utili e le più neceffarie di tutti 
gli altri metalli , di cui ì più preziofì devo- 
no il lor valore unicamente alle noftre con- 
venzioni , poiché gli uomini , che ignorano 
querto valore di convenzione, danno volon- 
tieri un pezzo d’ oro per un chiodo e dlf- 
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fetti il felvaggio ha ragione di fare un fimil 
cambio volendo ftimare le materie tanto ri- 
guardo alla loro utilità tìfica , che rifpetto 
alla fatica che cofiano .• quante difficoltà di 
Vincere r quanti problemi di rifolvere ! quante 
arti accumulate le une Tulle altre per fare 
quel chiodo, quella fpilla , di cui facciamo 
poco conto? Tra tutte le fofianre metalli- 
che la mina di ferro é la più difficile alla 
fofione (r); pafTaron fecoli prima di trovar- 
ne i mezzi; Tappiamo che tutte le opere de’ 
Peruviani e de’ Mefficani erano d’oro, d’ar- 
gento, di rame e nefTuna di ferro ; Tappia- 
mo che le armi degli antichi popoli dell’Àfia 
non erano che di rame ; e tutti gli Autori 
i’ accordano a dare l’importante Tcoperta del- 
la fufìone della mina di ferro agli abitanti 
'deirifola di Creta, che i primi anche per- 
vennero a lavorare il ferro nelle caverne del 
monte Ida (r) mille e quattrocento anni in- 


» ) 

,i (^) Vi fono alcune piritofc mine di rame 

molto più difficili alla riduzione di vero rame , che 
Don (ìa la mina di ferro alla riduzione di vero fer- 
io i. fono neceiTarie nove o dieci arroftiture a quelle 
Birvtofe mine di rame per ridurle in pietra cruda, e 
far provare razione l'uccelTiva di tre, quattro e cìb- 
■jjue fuochi a quella pietra cruda per ottenere del 
carne nero; finalmente bifogna di nuovo fondere e 
purificare quello rame. nero, prima che divenga ra- 
me roffo e commerciabile ; ma in feguito il rame 
s’adatta più facilmente del ferro a tutte le forme. 
' (r; Efiodo citato da Plinio lib. l'H , caf. LVI — 
Strabone , Uh X. — Diodoro dì Sicilia, Uh. A/^, 
.Cflp y. — Clemente AKfi'andrino, lib. /, Pag. 307 — 
Eufebio, preparazione Evangelica. * Finalmente nei 
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circa avanti l’Era criftiana. Richicdefi diffatri 
un vivo fuoco ed in gran volume per fon- 
dere la mina di ferro e farla colare in ver- 
ghe ; abbifogna un fecondo fuoco egualmen- 
te vivo per rammollire quelìo getto ; è ne- 
cefTario nel medefìmo tempo batterlo , agi- 
tarlo e moverlo con barre di ferro avanti 
di portarlo fotte il martello per lavorarlo e 
farne del ferro , di modo che convien dire 
che i Cretefi dopo avere rammolliti i getti 
al fuoco li abbiano immediatamente portati 
fotte il martello , dove non ne farà rifulta- 
ro che un ferro impurilTimo , di cui avran- 
no fabbricati i loro primi linimenti o barre» 
e che avendo in feguito lavorato il getto 
con quelli {frumenti faranno arrivati a poco 
a poco al punto di fabbricare del vero fer- 
ro ; io dico a poco a poco, imperocché quan- 
do vinte quelle difficoltà (ì fìa giunto a la- 
vorare una barra di ferro , non bifogna in 
feguito rammollirla di nuovo al fuoco per 
tagliarla fotte trincianti d’acciaro e feparar- 
la in piccole verghe , il che fuppone altre 
macchine , altri fornelli , poi finalmente un* 
arte particolare per ridurre quelle verghe in 
chiodi, ed una maggior arte volendofene fa- 
re delle fpille? quanto tempo, quanti trava- 
gli fuccelììvi non ci offre quella piccola efpo- 
lìzione? Il rame , che di tutti i metalli dop* 
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marmi d* Oxford l’ invenzione dtl ferro è riportata 
all' anno 1431 avanti l’Era ciilliaóa . 


108 Storta Naturale 

Il ferro è il pib difficile a maneggiare , tton 
efige così tanti lavori e combinare macchi- 
ne ; come pib duttile e piò fleffibile obbedi- 
fce a tutte le forme , che gli fi voglion da- 
re; ma Tempre cagionerà meraviglia il riflet- 
tere, che una terra metallica a forza del pià 
vivo fuoco fiali cangiata noa pià che in af- 
pro e fragile getto e che a forza di altri 
fuochi ed adattate macchine fi abbia ottenu- 
to di tirare e ridurre in fiìi delicati quella 
ritrofa materia, la quale non diventa metal- 
lo e non acquifta duttilità fe non fotto gli 
sforzi delle noftre mani . 

, Percorriamo , fenza troppo fermarci , la 
ferie delle operazioni , che richieggono que- 
lli travagli ; noi abbiamo indicate quelle del- 
la fufione delle mine ; fi cola il getto in 
grolle verghe in un folco di quindici in venti 
piedi di lunghezza e di fette in otto pollici 
di profondità, ed ordinariamente fi lafciano 
coagularli e raffreddarli in quella fpecie di 
•modello , che dapprima dev’ ellere umettato 
con acqua ; le fuperficie inferiori della verga 
prendono una tempra per quella umidità , e 
la fua fuperficie fuperiore fi tempra anch’ef- 
fa per i’imprelfione dell’ aria: la materia in 
follone rella dunque ancor liquida nell’inter- 
no della verga ; mentre le fue faccio ellerio- 
ri hanno già acqu illata qualche folidità pel 
m tivo del raffreddamento: lo sforzo di que- 
llo calore molto pià forte nell’ interno ed al 
, centro che alla circonferenza della verga la 
obbliga ad incurvarli , maffìme fe ella i di 
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bianco getto, ed il convefTo di quella curva: 
farà verfo dove evvi minore refiitenza ; cioè 
in alto; fi pub vedere nelle mie Memorie («) 
quanto tempo la materia refti liquidi nell’ in- 
terno dopo la confolidazione delle fuperficie. 

D’ ordinario fi lafcia , che la barra o ver- 
ga fi raffreddi nel modello per Tei o fette 
ore, poi fi pefa per pagare a incirca fei li- 
re e quindici foldi di taffa per ogni m'gliàjo 
di getto, cioè più di dieci lire per ogni mi- 
gliaio di ferro , offia il doppio del falario 
dell’ Operaio, al quale per ogni migliaio di 
ferro non fi pagano che cinque lire ; altron- 
de quello diritto che fi efigge fopra le fon- 
derie cagiona anche una perdita reale, ed un 
grave incomodo, per la neceflìtà nella quale 
trovali di lafciar raffreddare la verga per pe- 
farla , ciò che non fi può fare quando è an- 
cor rovente ; in vece di che cavandola dalla 
forma al momento che fiali confolidata , e 
mettendola fopra dei curri di pietra può en- 
trare ancor rovente al fuoco del raffinamen- 
to, fi rifparmierebbe tutto il carbone che lì 
richiede per rifcaldarla a quello punto allor- 
ché fiali raffreddata ; adunque un impolia la 
quale non folamente aggrava una proprietà 
d’ indullria che dovrebbe elTer libera , come 
quella d’ un forno , ma che interrompe an* 
cora il progreflo dell’ arte , e cagiona nello 
flelfo tempo un maggior confumo del bifo- 


(hJ VeggaG la Memoria filila fuGone delle mine 
di ferro . Supplementi , tomo JI. 
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gno di materia combufiibile, queOa tafTa io 
dico come può mai (uffiliere mtto un’ iilu- 
minata amminiiirazione ? 

Dopo avere cavata dalla forma la raffred- 
data verga, fi fa entrare per una delle fue 
efiremità nel fuoco della raffineria, dove fi 
rammollifce a poco a poco , ed in feguito 
cade in pezzi , che il Fabbro riunifce e pefia 
con barre per farne una mafia di feflanta in 
ottanta libbre dì pelo ; in queflo lavoro la 
materia fi purga e lafcia colare delle fcorie 
giù dal fondo del focolajo; finalmente allor- 
ché ella è ben pefia, ben maneggiata e fcal- 
data fino al color bianco fi leva dal fuoco 
della raffineria con grandi tenaglie, e fi get- 
ta fui fuolo per batterla con alcuni colpi di 
mazza , e fepararne per mezzo di quefia 
prima percuflione le fcorie, che fpeffo s’at- 
taccano alla Tua fuperficie , e nel medefimo 
tempo per ravvicinarne tutte le parti inter- 
ne, e prepararle a ricevere la percuflione 
più forte del groflo martello fenza flaccarfi 
nè fepararfi ; quindi fi porta colle flefle te- 
naglie qnefta mafia informe fono un martel- 
^ lo di fette in ottocento libbre di pefo , e 
che può battere fino cento dieci e cento 
venti colpi per minuto; ma per quella pri- 
ma volta il moto' è regolato in tardi colpi 
e ballanti folaraente a comprimere la mafia: 
imperocché toflo che ella ha perduro il fuo 
fuoco vivo e bianco, fi riporta al focolare 
della raffineria per infuocarla di nuovo ; def> 
fa vi fi depura anwa e lafcia colare di ouo- 
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vo alcune Teorie , rifcaldata una feconda vol- 
ta a bianco, dal focolare fi fa pafTare fu I’ìh- 
cud'ne, e fi dà al martello un moto di più 
in più accelerato per iifendere que^o pezzo 
di ferro in una barra o fafeia , che non fi 
pub terminare che con una terza , quarta , 
ed alle volte quinta accenfione ; quefla per- 
cuflìone del martello purga il getto facendo 
ellernare le materie eterogenee , onde egli 
era ancora imbrattato, e ravvicina nel me- 
“ defimo tempo per mezzo della forte com- 
prefllone tutte le parti del metallo , che • 
quando fia puro e ben lavorato, fi prefenta 
in libbre nervofe tutte dirette nel fenfo del- 
la lunghezza della barra , ma che non of- 
fre al contrario che grofiì grani o lame a 
faccette, fe non è bailantemente depurato o 
al fornello di fuGone o al focolare della raf- 
fineria ; onde i cattivi ferri non enfiando 
di parti sì intimatamente collcgate come i 
buoni , quelli fi rompono al primo colpo di 
mafia , mentre forfè cento non bafteranno 
per ifpezzare una fimil verga di ferro ner- 
' vofo , fe prima non fia intaccata con una ce- 
foja d’ acciaro . 

Il ferro una volta lavorato, quanto più 
è puro e grofio in volume , tanto più è dif- 
ficile alla rifufione ; ma facilmente fi fanno 
fondere i vecchj ferri ridotti in fonili lame 
o in piccoli pezzetti, la limatura o le fcheg- 
gie di ferro (x) j e dal loro getto fi pub ot- 


(x) AlternatiTamente li inette nel fucolare delia 
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tenere un eccellente ferro tanto per tirarlo 
in feguito in filo di ferro , che per farne 

raffineria un letto di carbone ed imo di ferri vec- 
chi , e quando il crogiuolo è pieno, fi ricnopre d’u- 
ira forte quaotitfl di carbone : li dà il fuoco e fi 
fanno giuncare con velocità j mantici; a proporzio- 
ne ch'abbafTa il carbone, di nuovo fi rimette uni- 
tamente ad altri ferri, e rosi fi continua finché il 
CToginolo contenga una malia d’ incirca ottanta lib- 
bre ; non v' è necelfità di rimovere e pellare cosi 
fptflb quella mafia, come quella che proviene dalia 
fulione d’ un primo o fecondo getto di mina; ma 
bjfogna gettare delle feerie nel crogiuolo e mante- 
jvere un bagno, acciò il ferro non bruci; conviene 
anche moderare la vivacità della fiamma gettandovi 
l'opra dell’acqna; il che concentra il calore nel fo* 
colare; formata la malTa, fi ferma il vento, e la 
lì cava dal crogiolo; ella farà d’ un viviflimo rofib- 
blanco ; fi porta fotto al martello per allungarla al- 
cuni pulbei; di nuovo fi rimette al fuoco e poi fi 
riporta fotto al martello , ccc. finché la malfa infor- 
me fia ridotta in una barra o verga . La perdita che fi 
fa tanto al fuoco che al martelloé d’ incirca un quarto. 

Dobbiamo però fare qualche fcelta ne’ vecchj fer- 
ri ; i chiodi per le afficclle non fono buoni d’elTere 
rifiiG : fono buoni poi tutti i ferri piatti o torti ; i 
ferri , che riliiltauo da vecchj ferri rifufi , fono dut- 
tililTimi e buo'niflimi; fe ne fanou cannoni dì^fuci- 
1e , tutta r arte confilie a ben faldate quello ferro, 
dandogli il ginllo grado di fuoco necelfario . Le 
fchcggic, che fi levano e fi feparano da quello fer- 
ro folto elleno fielfe buon ferro , che li può ancora 
lifond-.’rc e faldare iolieme e con altro ferro, bifo- 
gna fulamente mcfcolarle con un’eguale quantità di 
vecchj ferri più folidi per impedire che fi Iparpaglino 
nei fuoco . La limatura di ferro bagnata prende corpo, 
ed in pochi giorni diventa una niaflà dura, che fi 
rompe in pezzi grolfi come noci ; e mirchiandoli eoa 
altri vecchj ferri , danno del buoniflimo ferro . 

Si prenda una barra di ferro lunga due o tre pol- 
iiii , grolla due o tre linee , che fi fcaldi a refib , 
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cannoni di fucile, come da lungo tempo fi 
pratica in Ifpagna. Siccome poi quello è 

e colla parte del martello Fatta a cuneo vi lì faccia 
tutto al lungo una fcannellatnra o cavità, poi li pie» 
ghi fopra fe (lelTa, quindi riempita la Icannellatura 
ili fcheggie o pagliuuie di ferro, le lì dia un caldo 
dolce a fine di ribattere gli orli , perchè non fugga- 
no le dette pagliuole, ciò fatto lì batterà la barra 
per ifteiulere il ferro , ed Infuocata in feguito a bian- 
co e fiindente, tutto verrà faldato a meraviglia, co- 
Ikchè rotta a freddo apparirà la faldatura completa 
e perfetta, e tutte le parti farannofi reciprocamente 
penetrate fcnza lafciare alcun fpazio voto , nulla im- 
porta che le fcheggie o pagliude fieno piatte o ab- 
biano la forma di guglia. 

Feci fcrupolofameiue nettare il crogiuolo d’ una 
grande fucina, ed empiutolo di carbone di legna, e 
data r acqua ai mantici , quando vidi il fuoco vivo 
feci gettarvi fopra, di quelle pagliuole o sfogliazio- 
ni ; dopo avere fucccilìvamente ricaricato di carbene 
e di pagliuole di ferro per un’ ora e mezzo , feci 
feoprire 1’ opera . Ho ollervato , che le pagliuole 
fottili quanto il talco, temperate dall’aria, leggie** 
rifiìme e fragilifiìme non elfendo folide abbaflanza 
per fiflarfi ed unirfi infieme doveano elTere per la 
più parte interamente diilrutte; le altre formavano 
delle piccole mafie fparpagliate , perchè non avevano 
corpo e confluenza per unirfi in una fol malfa, co- 
me fuccede de’ vecchj ferramenti . Feci gettare nell’ 
acqua fredda una di quelle piccole malie prefa nei 
crogiuolo , ed avendola mefià al fuoco d’ un piccol 
fornello a carbone di terra , e battuta a piccoli col- 
pi , allorché è Hata del colore di ciriega , tutte le 
parti fi fono riunite . lo 1' ho fatta fcaldare ancora 
allo itelTo grado , e battere egualmente ; quindi fu 
fcaldata a bianco c ritirata ; fu rotta , dopo che fu raf- 
freddata , e trovnfiì un ferro perfetto c tutto di nervo . 

Volendoli riunire quelle pagliuole nel crogiuolo 
e Formarne una fola malfa , fi mcfeolcranno con ua 
fedo 0 più di vecchj ferri , i quali cadendo i primi 
ferviranno di bafe , fu cui fi filferai'Qo 1« pagliuole 


./ 
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uno degli impieghi del ferro , che domanda 
maggiore precauzione, e non fi è d'accordo 
iulla qualità dei ferri, che meritino la pre- 
ferenza nella fabbrica delle buone canne di 
fucile, io ho procurato fu di ciò di prendere 
delle cognizioni efatte, ed ho pregato il 
Sig. de Montbeillard , Luogotenente-colonel- 
lo d’ Artiglierìa , ed Ifpettore delle armi a 
Charleville e Maubeuge di comunicarmi quan- 
to la Tua lunga efperienza gli avea infegnato 
a quello propofito ; nella nota qui fotto (jr) 


in vece Hi fparpagliarG . Senza quella precauzione 
r ellrcma leggerezza dì quelle pagliuole loro non 
permettendo d’opporre alla violenta agitazione dell’ 
interno del crogiuolo nna fuHìciente rcGilenza, una 
parte farà intieramente diilrutta , ed il rimanente (i 
(tifperderà, e non potrà riunirli che iu piccole maf- 
ie , come à accaduto ; tua rifulta Tempre da quelle 
due fperienze, che quelle fcheggie, pagliuole o la- 
me , che voelianG chiamare . fono Ferro , e che non 

J iolTono in alcun modo ed in alcun cafo impedire la 
àldatura di due parti di ferro . comunicate dal 
Sig. de Montbeillard LuogateHente^ealanella d' Artim 
pileria, nel m^/e di Maggio 1770. 

(7) Il Ferro, che paffa per il più eccellente , cioè 
d’un bel colore bianco tirante al gridio intieramen- 
te compoilo di nervi 0 di (Irati orizzontali fenza 
millura di grani, è tra tutti i ferri quella, ohe me- 
no conviene: oiTerviaroo, che G fcalcla la barra, Gn- 
chè abbia un color bianco per farne la macquet , la 
quale anoh’ eflTa è fcaldata per fare la lama del can- 
none; qucGa lama è in feguito al lungo rotolata . 
e fcaldata Gno ad elTere di colore bianco ad ogni 
pollice e mezzo due 0 tre volte e fovente più per 
faldare il cannone ; che può mai rifultare da tutti 
queGi lifcaldanienti cosi moltiplicati fu ciafeun pun- 
to , e che fon# ìodifpeiifabiii ? Noi abbiamo fuppoGo 
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vedraffi, che le canne di archibugio non de- 
vono eflfcr fatte di ferro , che abbia acqui(fa> 


il ferro perfetto e tutto di nervo; s’egli è perfetto, 
non v'è più niente di ;;uadagnare, e l'azione d’un 
fuoco cosi violento non può che fargli perdere del- 
la fua qualità , che giammai interamente riacquida , 
per quanto fi faccia ricuocere. Io credo, che il fuo- 
co diretto dal vento de’ mantici taglj i nervi per tra - 
verfo , che divengono grani d’ tma fpecie tanto più 
cattiva, quanto più rpcfio il ferro è dato fcsldato 
a bianco , e confeguentementc più trafverfalmente 
tagliato: io ho fatte alcune fperienzc , che confer- 
mano quella opinione. Avendo tirate diverfe lame a 
cannone dal quadrato provenuto dalla malfa alla raf- 
fineria , ed avendole rotte a freddo , io le trovai tut- 
te di nervo e di un beiiillìmo colore, in feguito fe- 
ci un pezzo di barra della medefinia malfa , da cui 
traili le lame a cannone , che rotto a freddo fi tro- 
vò parte in nervi e parte in grani; finalmente aven- 
do tirata una barra dal rimanente del quadrato , io la 

f iiegai e la battei per ridurla in maquette e poi in 
ame , le quali non prelentarono ohe grani alla loi* 
frattura e d' una mediocre qualità . . . 

Elfendo alle fucine di Mouznn feci fare da no’ eftre- 
nità d' nna barra di ferro una maquetta ed una la«> 
ma ; la barra era d* un buon grano con pochillimi 
nervi; 1' ellremità della lama rotta a freddo parve 
mefcolata di molto nervo, ed il cannone, che ne fu 
fabbricato, piegò come un olfo di balena; non fu 
poflìbìle romperlo che col fcarpellino ed a grande 
ftento : la frattura era tutta di nervo . 

Avendo veduto un cannone , che battendolo fu 
r incudine sfrantumavaG come vetro , e che nella to- 
talità mollrava grollìllìmi e rozzi grani fenza alcuna 
parte di nervo , fummi prefentata la barra, colla 
quale la maquetta e la lama erano fiate fatte , e la 
offervai d’un bellìllimo nervo ; da un pezzo di que- 
lla barra fi traile una maquetta fenza piegarla e bat- 
terla» che trovolfi di nervo con un pò di grano; 
avendo piegato e battuto il rimanente della barra , 
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ta tutta la faa perfe7Ìone , ma di ferro che 
pofTa arrivare a tutta la fua perfezione paf- 
fando e ripafTando pel fuoco nel prendere la 
forma d’un cannone di fucile. 

Ma ritorniamo al ferro di già fortito dal- 
la fucina , e che fi vorrebbe preparare per 
altri ufi pih comuni ; fe egli è desinato ad 
effere fpaccato al lungo per farne chiodi ed 
altre opere minute , le fafcie non avranno 


comparvero meno nervi e più grani : efaminiamo quc. 
fta operazione ; la barra era tutta di nervo , U ma. 
quetta feiiza doppiarla avea già alcuni grani j piega, 
ta e battuta avea più grani, e finalmente il cannone 
piegato e battuto era tutto di larghi grani e brillanti 
carne il cattivo ferro , ed andò in frantumi come il 
vetro. Io credo di potere alficurare dopo una prati* 
ca giornaliera e coftante , che il ferro più adattato 
alla fabbrica de' cannoni di fucile fia quello , che 
rompendolo a freddo prefenia il terzo o la metà di 
nervo, e i due altri terzi o la metà di grani d'una 
buona fpecie, piccoli ma non fimili a quelli dell* 
acciaro, e bianchi tiranti al grigio ; la parte nervo- 
fa fi difirugge o s’ altera ai fucceifivi difiPerenti fuo- 
chi , e la parte granofa nervofa diviene efiendeo- 
dovi fotte il martello, e rimpiazza l’altra . 

Gli afli di ferro , che fofieiigono le nofire mole di 
pietra arenofa del pefo di fette in otto niigliaj , ef- 
fendo fatti di diverfi pezzi e faldati gli uni agli al- 
tri , devono elTere fabbricati di ferri di grano e di 
nervo, altrimenti fe il primo ferro foffe tutto di 
* nervo , non vi farebbe alfe che refiftelTe . 

11 cannone di fucile , che rifulta dal ferro metà 
grano e metà nervo , è eccellente e refifterà a for- 
tifiime prove ... I lavori di ferro , che devono fer- 
vire per moftra , onde balla che fieno leggiermente 
faldati , fi felibricheranno di ferro di nervo . Conti, 
nuezioiu della Wota comunteata dal Sig, de Alontheil- 
hrd. 
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che da «nque in otto linee di groffezza e da 
venticinque in trenta di larghezza ; fi metto- 
no quefie fafcie di ferro in un fornello di 
riverbero, che fi fcalda a fuoco di legna , ed 
allorchc hanno acquUfato un roffo vivo di 
fuoco , fi cavano dal fornello , e fi fanno 
paffare le une dopo le altre fotto gli efpa~ 
tards o cilindri per appianarle, e quindi fot- 
te trincianti d’acciaro per tagliarle in lun- 
ghe verghe quadrate di tre , cinque o fei li- 
nee di groffezza ; evvi un prodigiofo confu- 
mo di quello ferro in verga, e contanfi mol- 
ti luoghi in Francia , dove fe ne fanno an- 
nualmente alcune centinaia di migliai . Pel 
fuoco di quello fornello o forno ad ufo di 
fendere il ferro fi preferifeono i legni bian- 
chi e molli ai legni di quercia , ed altri le- 
gni duri , perchè la fiamma de’-primi è pib 
dolce, ed il legno di quercia contiene dell’, 
acido, che altera un poco la qualità del fer- 
ro , ragione per cui dobbiamo rifparmiare il 
carbone di quercia pel folo fornello di fu- 
fione, e conlervare i carboni di legno bian- 
co per le raffinerie , per le fonderie e per 
le batterie; imperocché la cottura del legno 
di quercia in carbone non mai glitogiie l’a- 
cido , di cui è carico , ed in generale il fuo- 
co del legno raddolcifce 1’ afprezza del fer- 
ro , e gli dà maggiore fleiTibilità ed un pò, 
piò di duttilità di quella che avea fortendo 
dalla raffineria , dove il fuoco non è che dì 
carbone. Si poffono far paffare alla fenderla 
dei ferri d’ ogni qualità; quelli , che. fono i. 


n8 Storia Naturale 

più crudi ) fervono a fare dei piccoli chiodi 
ad afTicelle , che non piegano , e che devo- 
no eflere piuttofto fragili , che fleffìbili ; le 
verghe di ferro dolce fono per i chiodi dei 
Marifcalchi , e pofTono effere paffare per la 
filiera per fare del grolTo fìlo-dUferro , delle 
maniche di caldaje, ecc. 

Se vengono desinate le fafcie di ferro la- 
vorato per fare ladre di ferro battuto, egual- 
mente fi fanno paffare al fuoco della fende- 
rla , ed in -vece di tagliarle fecondo la loro 
lunghezza , fi fendono trarverfalmente , ram- 
mollite che fieno dal fuoco , quindi fi por- 
tano i tagliati pezzi fiotto il pedone per al- 
largarli , dopo di che fi mettono nel fornel- 
lo della batteria , che è parimente di river- 
bero, ma di codruzione più largo e meno 
lungo di quello della fenderla; e cheli ficak 
da medefimamente con legno bianco ; vi fi 
laficiano ficaldare i detti pezzi di ferro, e 
non fi ritirano che mettendoli gli uni fu gii 
altri per allargarli battendoli a diverie ri- 
prefie fiotto un groifo martello fino a ridurli 
ia foglietti d’una mezza-linea di grolTezza, 
ma ricercali del ferro dolce: io ho fatta del- 
la buoniifima ladra con dei vecchj ferri , ciù 
non odante il ferro ordinario , purché fia 
nervofio, ben fiudato e lenza pagliuole, darà 
egualmente della buona toia facendola al fuo- 
co di legna, in vece che al fuoco di carbo- 
ne lo delTo ferro darebbe ladra fragile. 

Abbifogna il ^ ferro dolce e nervofio per 

fare del ferro di cinque o fei linee ben qua- 
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drato , che fi nomina di cariUon e delle ver- 
ghe rotonde dello fieffo diametro ; a qucft’ 
effetto io ho due martelli^ uno de' quali bat- 
te trecento dodici colpi ogni minuto; quefia 
grande rapidità è doppiamente vantaggiofa 
tanto pel rifparmlo del comburile e la cele- 
rità del lavoro, che per la perfezione , ch’el- 
la dà a quelli ferri . 

Finalmente vi vuole un ferro della miglio- 
re qualità , e che nel medelìmo tempo fia di 
grande confillenza e duttiliflìmo per fare il 
fil-di-ferro ; vi fono alcune fabbriche in Lo- 
rena, nella Franca-contéa, ecc. dove il ferro 
è d’ una tale perfezione , che paffa fucceffi- 
vamente per tutte le filiere di due linee dì 
diametro fino alla piìi flretta , che rende il 
fil- di-ferro fino al pari di un crine; in gene- 
rale il ferro deflinato alla filiera deve edere ^ 
tutto di nervo e duttile in tutte le lue par- 
tì ; egli deve edere ben fudato , fenzapagli- 
uole, fenza enfiagioni e fenza grani appa- 
renti . Io ho fatti venire degli Opera; dalla 
Lorena Allemana per farne alle mie fucine, 
a fine di conofeere la differenza del trava- 
glio e la pratica neceffaria per lavorare il 
ferro di filiera ; ella confifle principalmente 
a purificare la malfa al fuoco della raffineria 
due volte in vece di una , poi ad infocarla 
una o due volte di pih dell’ ordinario , ad 
impiegare in tutto il travaglio una piccola 
quantità di carbone alla volta , e finalmente 
a lavorare delle barre non più di dodici o 
tredici linee in quadrato facendoli fudare a 
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bianco ogni volta che fi' metton nel fuoco j 
da qtiefii proce(Ti ebbi de’ ferri che ho inviati 
a diverfe filerie , dove fono fiati tirati con 
buon evento in fili-di-ferro. 

La fabbrica della laftra fiottile, di cui fi fa 
il ferro bianco o a latta ricerca parimente un 
ferro di buonifilma qualità ; in Francia finora 
non vi fono che quattro manifatture in quefio 
genere, di cui quella di Bains in Lorena è 
la p'b confiiderabile (z)t già fi fa, che il 
ferro bianco è lafira di ferro battuta e co- 
perta di fiagno , la fioffa dunque di quefia 
la fra deve efifere omogene'a , flefiìbililTtma , 
p-’rchè polla piegarli e rotolarli lenza fender- 
fi pi’r fiottile , ch’ella fia : a quefio fine fi prin- 
cipia a fare la tola nel modo fioliro, e la fi 
batte fiuccefiìvamente fiotto il martello, met- 
tendo i fogli gli uni fu gli altri fino al nu- 
mero di fiedanraquatfo, ed allorché fono al- 
la fottipliezza che fi delidera , fi tagliano' 
con grandi forbici per fiepararli , sbarbarli é 
renderli quadrati, quindi s’immergono que- 
fti fog'i uno ad uno in acque acide fatte di 
farina di fegala e di un pò d’allume per lo- 
ro levare il piccolo nericcio Arato, di cui 
fi cuopre il ferro ogni volta , che è fiotto- 

melTo 


(z) Ne fu aperta una a Moraaihtri nella Franca- 
contèa , che fu in feguìto abbandonata in grazia dei 
Ferinieri generali , che non mai vollero fare alcun 
rilaifo fu i diritti , a’ quali quella manifattura era 
foggetta , come Inabilita in una provincia reputata 
forcfiiera. 
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mefTo air azione del fuoco , e che impedirebi. 
be lo lìagno d’ attaccarli al ferro, poi lì tuf< 
fano in un bagno di (lagno liquefatto e mi- 
fio di un può di rame, avendo però avuta 
prima l’avvertenza di ricoprire il bagno dì 
quefto fufo (lagno .con uno alto (Irato di fo- 
go o di graffo, acciò la fuperficie dello (la- 
gno non li riduca in calce : quella graffa 
prepara anche le fuperficie del ferro a ben 
ricevere lo (lagno ; i detti fogl; quafi appena 
tuffati li ritirano per lafciar fgocciolare lo 
(lagno fuperfluo , dopo di che fi fregano con 
crulca fecca per (graffarli, e finalmente non 
Telia che di (pianarli con martelli di legno, 
perché fi (ono incurvati pel calore dello (la- 
gno liquefatto. ^ 

N^n fi crederebbe, che il ferro piò fleffibi/e 
e piò duttile fia nel medefimo tempo il piò 
adattato per edere convertito in acciaro, il 
quale, come (appiamo, è tanto più fragile, 
quanto piò è perfetto ; tuttavia la materia 
del ferro , che dev’ effere convertita in ac- 
ciaro per mezzo della cementazione, farà la 
(Iella di quella del ferro di filerla, e 1’ ope- 
razione, per la quale é cambiata in acciaro, 
non fa che minuzzare le libbre nervofe di 
quello ferro e dargli ancora un maggiore gra- 
do di purezza nel tempo eh? fi carica della 
materia del fuoco, che vi fi filfa: io ne fo- 
no accertato dalla mia propria efperienza ; 
io ho fatto llabilibire per quello un grande 
fornello d’ afpira/ione ed altri piò piccoli a 
fine di regolare la foefa de’ miei tentativi* 
M’fneroHy T»m, IK F 
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ed ho ottenuti degli acciari di buona qtiali> 
.tà , che alcuni Operaj di Parigi prefero per 
acciaro d’ Inghilterra , ma io ho cofiantemen- 
t€ ofTervata 1 ’ affoluta neceffità , che il fer- 
ro fia puro, non eflendo pofTibile di conver- 
tire colla cementazione in buon acciaro i fer- 
ri ordinar) anche i migliori tra quelli, che 
fono in commercio ; e fe non u vuol fare 
che acciaro comune, non fa bifogno di ri- 
correre alla cementazione , imperocché in ve- 
ce d’ impiegare del ferro lavorato , fi otter- 
rà dell’ acciaro , come fi ottiene del ferro 
col folo getto , folamente variando i procef- 
fi del lavoro e moltiplicandoli alla raifinerii 
ed al martello {a) . 


(a) Per ottenere dell’ acciaro col getto di ferro Q 
mettono nel focolare molti piccoli carboni , bagnata 
polvere , e leggieri e fluide Teorie ... Si accelera 
la fnfione ... Il bagno è Tempre coperto di feerie, 
che non fi fanno colare ... In quefto modo la ma- 
teria del ferro ripol'ando fui carbone ne ha il con- 
tatto immediato per di fotto ... La forza e la vio- 
lenza del fuoco terminano di feparare le parti terrofe, 
che incontrando le Teorie fanno corpo con effe e vi 
fi attaccano; ma il callo è più grande, non ottenen- 
dofi in acciaro che la metà del getto, mentre in fer- 
ie fe ne ottengono i due terzi . 

A mifura che l’ acciaro è purgato delle fue parti 
terrofe, egli refifte di più al fuoco e s’indura , al- 
lorché ha acqniltata una confidenza fufficiente a po- 
ter fflère tagliato ed a fopportare i colpi di martel- 
lo, l’operazione è finita, e fi ritira; ma 11 ferro e 
r acciaro , che ci danno qnefte due operazioni , di 
rado accade che fieno puri e buoni abbaftanza per 
tutti gli ufi del commercio . . . Imperocché l’ accia- 
io , che fi ha dal ferro di getto può ellère unito aé 


i Dobbiamo dunque diflinguere due forte 
d’ accia; , la prima lì fa col getto dì ferro 
o col ferro flelTo e fenza cementazione, la 
feconda fi fa col ferro impiegando un cemen- 
to ; ambodue quefti acciari deteriorano egual- 
mente, e perdono la loro qualità fcaldandoli 
e rìfcaldandoli ; nè la pratica , colla quale fi 
credette rimediare a quello difetto dando a 
cìafcun ritaglio di ferro la forma del pezzo, 
che fi vuole convertire in acciaro , va priva 
d’inconveniente; imperocché le fcimitarre, i 
coltelli, i rafoj, ec. , faranno troppo acciaro 
nella parte fottile, e troppo ferro nell’al- 
tra , prefcindendo dalle piccole enfiagioni , 
che alzanfi alla loro fuperficie e rendono 
quelli pezzi difettofi ; di più l’acciaro ce- 

F z 


alcune porzioni di ferro, che lo rende ineguale, di 
modo che non fi avrà la medelìma durezza in tutte 
le parti .... Eppure non fe ne fabbrica altro in 
tutta la Lamagna , e perciò G preferifcono le lime 
d’Inghilterra, che fono d'acciaro di getto . . . Per 
fare r acciaio cementato non bifogna impiegare che 
ferro di buona ({ualità , e tutto il ferro difficile alla 
fal.Iat ira , che fi fende o che è pagliuolofo, deveef- 
fere rigettato, l^cyazei wétallurgiques del Sig Jan % 
fag, e ftgì . . Lo Iteflb Sig. Jars dopo aver 
dato altrove ’l metodo Svezzefe per tirare 1’ acciajv 
dai getto , aggiugne , che gl’ loglefi tirano da Dane- 
mora il ferro , che convertono in acciaro per mezzo 
della concenfazione , eh’ elfi lo pagano quindici lire 
al cento di più degli altri ferri, che quello ferro di 
Danemora è marcata O J . e che i Svedefi non foi. 
no ancora giunti alla perfezione dell’ acciaio cemen- 
tato come gli IngUfi. /de», fof. z8 t Jeg, 
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jnentato non puì> avere forza e corpo, fe 
con è lavorato alla fucina, ivi labbia fuda- 
to, e fìa faldato ; coficchè il lavorare e figu- 
rare i pezzi prima di metterli nel cemento 
non pub convenire che per i grolfi, di cui 
(ì voglia convertire in acciaro la fola fuper- 
fìcie. 

Per fare dell’ acciaro col' getto di ferro fi 
.principierà dal rendere quello getto puro 
quant’è pofiìbile avanti di cavarlo dal fornel- 
lo di fufione , e poiché fi mettono otto mi- 
fure di mina per fare un ordinario getto , 
nei nofiro cafo balleranno fei per ogni cari- 
.ca di otto mifure di carbone, a fine che il 
getto divenga migliore: fi potrà così tenerlo 
più lungo tempo in bagno nel crogiuolo , 
cioè quindici o Tedici ore in vece di dodici , 
e dargli comodo di terminare di purgarfi; 
poi fi colerà in verghe , le quali per render 
maggiore la depurazione, fi rifonderanno nel 
fuoco della raffineria ; quella feconda fufione 
darà al primiero getto la qualità necelTaria 
per divenire buono acciaro per mezzo dei 
feguente travaglio . 

Si rimetterà al fuoco della raffineria que- 
llo getto depurato per farne nna malfa, che 
fi porterà l'otto al martello , quando farà 
calda a bianco; quella malfa non farà di più 
di venticinque in trenta libbre, di cui fe ne 
farà una barra quadrata di dieci o undici li- 
nee al più, che lavorata e raffreddata fi fa- 
rà in pezzi lunghi incirca un piede, i quali 
fi rellituitanoo al fuoco della raffineria difpQ' 





del Ferro, Uj 

fti in forma di grata gli uni fu gli altri ; - 
quelle piccole verghette elTendo dal fuoco 
rammolite fi falderanno infieme, per cui a- 
vraflì una nuova tnaflTa , la quale , dopo 
che farà lavorata come la prima, fi porterà 
egualmente fotto al martello per farne una 
nuova barra, che farà forfè di già buono 
acciaio, anzi, fe il getto è (lato ben purga- 
to, fi avrà del molto buono acciaio fino dal- 
la prima volta; ma fuppollo che quella fe- 
conda volta non fi abbia ancora che ferro, 
o ferro mirto d’ acciaro , bifognerà rompere 
di nuovo la verga in frulli , e formarne una 
nuova malfa al fuoco della raffineria per 
portarla in feguito al martello ed ottenere 
finalmente una barra di buono acciaro. Ognu- 
no ben comprende, che la perdita deve ef- 
fere confiderabiliffima , ed altronde quello me- 
todo di fare l’acciaio non riefce Tempre; im- 
perocché fpeffilfimo accade, che infocando 
diverfe fiate quelle piccole barre non fi ot- 
tenga acciaro, ma folamente ferro nervofo : 
così non configlierei quella pratica , benché 
mi fia riufcita , attefa la grande delicatezza , 
colla quale dev’ elTere condotta, ed il peri- 
colo delle perdite, a cui efpone . Quella, 
che fi fegue nella Carinzia per fare dell’ac- 
caio parimente colla fola depurazione del 
getto, è pià ficura ed anche più femplice ; 
prima d’ogni cofa fi procura, che il primo 
getto fia dei migliori e dei più puri poffi- 
Bili; quello getto é colato in fioff cioè in 
focaccie d’ incirca fei piedi di lunghezza , ua 
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piede di larghezza, e tre in quattro poUici 
di altezza; quella flo(f è portata e prefenta- 
ta per una ellremità ad un fuoco animato 
da mantici , che la fa fondere una feconda 
volta e colare in un crocinolo fotto il foco- 
lare. Tutto il fondo del crocinolo è pieno 
dt polvere di carbone ben battuto, fe ne in- 
tonacano anche le pareti , e fopra alla fuGo- 
ne (i getta del carbone e del laitier per co- 
prirla : dopo fei ore di foggiorno nel cro- 
giuolo (^), il getto elTendo ben depurato 
dal fuo laitier, fe ne prende una malfa d’ in- 
circa cento quaranta o cento cinquanta lib- 
bre , che fi porta fotto al martello per ef- 
fere divifa in due o tre parti, che fono in 
feguìto infuocate ed allungate in barre, le 
quali quantunque brutte fono buono acciajo, 
coficchè immediatamente fi portano alla bat- 
teria, perchè fieno alternativamente infuoca- 
te e battute, finché abbiano ricevuta la for- 
ma, che loro dar fi voleva (<■), Parrai che 
il fuccelTo di quella operazione dipenda elfen- 
v.ialmente dallo (Irato di polvere di carbone, 
che cinge il getto, il quale in quello modo 
riceve una fpecle di cementazione , e viene 
faturato di fuoco filfo, come ne fono fatu- 


(6) Sei per la prima tnnlfa . e foUmente cinque a 
Quattro per le fcguenti , eflendo più infuocato il ero- 
ginolo . 

(c) Veggafi i Foyaget m(tallurgiqufs del Sig. Jart, 
lem. /, pag. 6i t ftg., dove quelli procclH della coa- 
verfione del getto in acciaro nella Sciria e nella Ca< 
sinaia fona minutamente deferitti . 

t 
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rate le fafeie di ferro lavorato nella cemen* 
razione propriamente detta, di cui ora efpor. ' 
remo i proceffi . 

Quella converfiooe del ferro in acciaro per 
mezzo della cementazione è Hata tentata da 
un gran numero d’Artifti, e riufcì faciliffi- 
maraente ne’ piccoli fornelli di Chim'ca ; ma 
ella prefenta molte difficoltà , allorché fi 
voglia travagliare in grande , ed io non fo , 
fe v’ abbiano in Francia altri fornelli fuori 
di quello di Néronville nel Gatinefe , dove 
in una volta fola fi convertono fino fettan- 
tacinque e ottanta miglia) di ferro in accia- 
io , ed ancora quell’ acciaro non è forfè così 
perfetto come quello d’ Inghilterra ; quindi 
è, che determinoffi il Governo ad incaricare 
il Sig. de Grignon a fare nelle mie fucine 
ed al fornello di Neronville dei faggi in 
grande a fine di conofcere quali provincie 
del Regno dicco i ferri i pih proprj ad ef- 
fere convertiti in acciaro per la via della 
la cementazione, i rifultati di quelle fper'cn- 
ze fono fiati llainpati nel Journal de Phyfi^- 
que del mefe dì Settembre 1781 ; fe ne pub 
vedere 1’ ellratto nella nota qui fotto id): 
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(d) Nel 1780 il Si?, de Grisnon fu incaricato dal 
Governo di fare delle efperienze in grande per de- 
terminare quali fieno le provincie del Regno , che 
producano i ferri i piu propri ad elfere convertiti in 
acciaro per mezzo della cementazione. Il Sir. Con- 
te de Buffon oftVì le lue fucine ed i! gran fornello, 
che avea fatto colcriiire per le ftelTe operazioni , e 
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ed. ecco ciò , che la mia propria fperienza 
m’avea fatto conoicere prima di qaelli ulti- 
mi tentativi. 


fi fecero venire ilei ferri dalla contèa di Foia , dal 
Rouflìllon, dal DelGnato, dall’ Alfazia , dalla Fran. 
ca>contéa, dai Tre- Vefcevati . dalla Siampagna , dal 
Berr) , dalla Svezia, dalla Rullìa e dalla Spagna. 

Tutti queili ferri furono ridotti alla (leflTa mullra, 
C collocati nella calTa di cementazione; il loro pefu 
totale era di quattromille fettecentodue libbre , e fu- 
rono involti in ventiquattro piedi cubi di polvere di 
cementazione ; li mife in feguito il fnoco al fornel- 
lo e fi l'oftenne per cento cinquantafette ore confe- 
cutive, cioè trentafctle ore fu un piccol fuoco; ven- 
tiquattro un fnoco mediocre, e novantafei ore fu un 
fuoco sì attivo , che fnfe i mattoni del riveftimento 
del fornello, del diaframma degli archi , e della vol- 
ta fuperiorc , dove fono i tubi afpiratorj . . . 

Allorché il fornello fu rafifreddato , e che il ferra 
fn ritirato dalla caffa , fe ne riprovò il pefo , che 
trovedì accrefeinto di felfantuna libbre, ma una par- 
te di quello aumento di pefo previene da alcune par- 
ticelle di materie del cemento , che rcllano attacca- 
te alla fiiperficie delle barre . Il Sig. de Gtignon 
per verificare precifamente l’ aumento del pefo ac- 
qnillato dalla cementazione fottomife in una fulTe- 
guente efperienza cinquecento libbre di ferro in bar- 
re ben ripulito, e fece nettare parimente le barre 
al fortire dalla cementazione per togliere la materia 
carbonota , che vi fi era attaccata , e trovaronii fei 
libbre e mezzo di foprappiù , che non può efifere at- 
tribuito che al principio , che converte il ferro in 
acciaio; principio che aumenta non folamente il pe- 
fo del ferro, ma anche il volume di dieci linee e 
mezzo per ogni cento pollici di lunghezza delle bar- 
re , indipendentemente dai follevamento della cor- 
teccia del Ferro , che Forma le bolle , che il Sig. de 
Grignon attribnifee all'aria , ed all’acqua interpola 
pel ferro ; e fe folTe polfibile di ftimare il peto di 
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Io feci fcaldare a fuoco di legna nel for- 
nello della fonderia varie fafcie del mio fer- 
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quell’ aria e dell'acqua , che il forte calore fa for« 
tire dal ferro , il pelo addizionale del principio , che 
fi combina al ferro nella lua converfione in acciaro, 
fi troverebbe elTcrc molto più confiderabile . 

Il fornello di BiifFun , quantunque folidilGmamen- 
te cullrutto , ciTenduli trovato dihrutto dalla violen- 
za del fuoco , il Sig. de Grignon prefe il partita 
d' andare alla manifattura di Neronville a Fare un* 
altra icrie di erperìeiize , che gli diede gli ileOì ri- 
l'iiltati , che avea attenuti a Buifon . 

Le divcrfe qualità de' ferri fottomeflì alla cemen- 
tazione hanno provate delle modificazioni difiereutì 
c dipendenti dal loro particolare carattere. 

11 primo effetto , che fi vede , è quella moltitudi- 
ne di bolle , che follevanfi fulle fuperficie , quefls 
quantità è tanto più grande , quanto più la cortec- 
cia del ferro è difunita per pagliuole , fenditure eco^ 

I ferri meglio lifciati , la cui palla è piena ed omo- 
genea , fono meno foggetti alle bulle , dico i ferri 
meglio lifciati di palla però piena ed omogenea , pe- 
rocché fe hanno folamente I' apparenza , ed interna- 
mente la palla non fia ben legata , producono una 
graiuiiffima quantità di bolle. 

I ferri cementati non fono i foli , che fieno fog- 
getti alle bolle i le ladre ed i ferri neri preparati 
per elTere dagnati, foveiite fono difettofi per le me- 
defime caiife . 

II color celcde più o meno forte , di cui copronlì 
le fuperficie delle barre di ferro fottopode alia ce- 
mentazione è r effetto d' una leggiere fuperficiale de- 
compofizione ; quanto più quedo colore è intenfo , 
altrettanto fi ha motivo di fofpettare l’acciajo di vi- 
vacità , cioè di ruperfaturazioDc : quedo difetto s’aa- 
hunzia anche da un Tuono acuto , che rende 1' ae* 
ctaju foult quando fi batte; il fuono grave al con- 
trario indica nell’ acciajo delle parti ferrofe , e l’ac- 
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ro della migliore qualità , e che era (iato 
lavorato come le barre mandate alle fìlerie 


cnm bnono fi conufce da un fuono foltenuto ondu> 
iatorio e di campana . 

Il ferro cementalo pafTando allocato d’aeciajo di- 
viene fonoro, e diviene anche fraKÌl>ffimo , poiché 
l’acciaro pou/e, cioè gonSalo è più fragile dell’ac- 
ciajo lavorato aUa fucina e temprato , prefcindendo 
thè il primo fiafi raffreddato per un palfaggio fiibi- 
taneo dal caldo al freddo : il ferro può dunque cf- 
ferc refo fragile da due caufe diametralmente oppo- 
fte, cioè dal fuoco e dall’ acqua» imperoochè il fer- 
ro fe diviene acciaro, ciò accade per una fup'rfatu- 
razione del fuoco fiffo , il quale ìncorporanJuri col- 
le molecole del ferro , ne taglia e rompe la fibra , 
c la converte in più o meno fini grani , mentre nel 
medcCmo tempo accreice il pefo cd il volume del 
ferro cementato . 

* If Sig. de Gricnon oflerva , che tutti i difetti, 
che imbrattano il ferro , o prevenienti dalla fabbri- 
cazione llefi'a 0 dal carattere delle mine , divengono 
più apparenti per la cementazione , e quell’ è la ra- 
gione , che volendoli avere del buon acciaro per mez- 
30 della cementazione , bifogna nccelTariamente fee- 
gliere i migliori ferri, i più perfetti tanto per lo- 
ro efienza che per la loro faÙiricazìone , poiché la ce- 
mentazione non purifica il ferro , e non gli toglie i 
corpi eterogenei , che gli puQbno effcre uniti o per 
amalgama o per interpofizione : I' acciaro , fecondo 
'fui, none un ferro più pur»; ma folamciite un fer- 
ro foprafaturato di fuoco fifib , coticché vi fono al- 
trettanti acciari difettofi , quanti cattivi Ferri . 

Il de Grignon olTerva i gradi di perfezione 
dei diii^renti ferri convertiti nell’ ordine feguente . 

• ' 1 ferri d’ Alfazia fono quelli di Francia , che pro- 
ducono gli accia] più fini rifpetto alla palla , ma 
quelli di roccia nella Sciampagna fono più netti e 
meglio Fabbricati ; quantunque i ferri del Berrì fieno 
in generale più dolci di quelli di Sciampagna , e di 
Borgogna , pure hanno dati gli aedaj meo» netti , 
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per farvi del fil-di-ferro , ed ho fatto fcal- 
dare allo lleflfo fuoco e nel medefimo tem-- 
po altre fafcie di ferro meno purgato > e 
quale fi vende nelle mie fucine pel com- 
mercio ; ho fatte tagliare a caldo tutte 
quelle falcie in pezzi lunghi due piedi , 
perchè la calla del mio primo fornello di 
prova , dove voleva metterli per conver- 
tirli in acciaio , avca ’ foltanto due piedi e 
mezzo di lunghezza, diciotto pollici di lar- 
ghezza , ed altrettanti di altezza . Princi- 
piolfi dal mettere fui fondo della calla una 
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pirchè la loro materia non è ben collegati; ed^egli 
untò, che in generate i ferri più dolci alla limaco* 
me del Borrì e della Svezia danno acciaj molto pii 
vivi de’ Ferri fodi alia lima ed al martello , e che 
gli ultimi efigono una più continuata e pii attiva 
cementazione . Egli riconobbe che i ferri di Siberia 
davano un acciaio diflìciliflìmo a maneggiare , e di- 
fettofo per la difunione della fua materia; che quel- 
li di Spagna danno un acciajo fatto per lavori , che 
(ìnmanJaiìo un bel pelo ; e cunchinde , che fi pu& 
fare dui huoniflSmo acciaro fino coi ferri di Francia, 
purché fi abbia attenzione nel fabbricarlo : egli in- 
dica nel medefimo tempo le provincie , che fommi- 
uiiìrano i ferri più fufcettibili di miglior accia)* 
nell' ordine feguente : Alfazia , Sciampagna , Delfi- 
nato , Limofino , Roflìglione , contea di Foix , Fran- 
ca-contéa, Lorena, Borrì e Borgogna. 

Sarebbe da dcfulerarfi che il Governo incoraggtllk 
ad aprire manifatture d* acciajo in quefie diverfe pro- 
vincie non fulamente fatto colla cementazione , ma 
anche d’ acciajo naturale , che è di maraior guada- 
gno del primo , e di molto maggior u(o nelle arti 
mallìme di quelle che fono di prima neccQltà. 
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Arato di Carbone in polvere di due pollici 
d' altezza, fu cui coilocaronlì aduna ad una 
le piccole fafcie di ferro di due piedi di 
lunghezza in modo che Aavan feparare le 
tine dalle altre di pili d’un mezzo pollice ; 
fi fovrappofe a quelle fafcie un altro (Irato 
d’un pollice d’altezza di polvere di carbo- 
ne , fui quale fi diftefero in egual modo 
altre fafcie di ferro, e cosi alternativamen- 
te (Irati di polvere di carbone e fafcie di 
ferro fino a tre pollici ancora all’ empi- 
mento della ca(Ta , due de quali s’ occupa- 
rono di polvere di carbone, fu cui ammiic- 
chiofTì in forma di cupola quanta polvere 
di pietra arenofa potè Ilare fulla calìa fen- 
xa crollare ; quella coperta di polvere di 
pietra arenofa ferve a prefervare la polve- 
re di carbone dall’ attacco , e dalla co- 
municazione del fuoco . Bifogna anche aver 
attenzione , che tra le fafcie di ferro e le 
pareti della cada (lavi una grofTe/.za di due 
pollici di polvere di carbone: fi ufa di fare 
nei mezzo di una delle piccole fafcie della 
calla un’ apertura , per dove fi fa entrare 
dalla parte di fuori una fafcia di otto o die- 
ci pollici di lunghezza e di egual grollezza 
delle altre per fervire d’ indizio o di ten- 
ta ; imperocché dopo alcuni giorni di fuo- 
co ritirando quefia fafcia di ferro , dal di 
lei (tato fi giudica di quello delle altre rin- 
ferrate nella cada , e fi conofce a qual pun- 
to è avanzata la converfione dei ferro ia 
acciaro . 



V del 'Ferro 133 

- II fondo ed i quattro Iati della caffa de- 
vono eflere di pietra nrenofa «pura o di 
buoniffimi mattoni ben commeffi e ben lut- 
tati con argilla ; quella calla poggia fu una 
volta di mattoni , fotto la quale s’ eftende 
la fiamma d’ un fuoco , che fi tien vivo 
continuamente all’ apertura di qoefia vol- 
ta, lungo la quale di fei pollici in Tei pol- 
lici vi (tanno dei tubi afpirator; per attrar- 
re la fiamma, e farla circolare egualmente 
all’ intorno della caffa , alla qual caffa ffa- 
ravvi di fopra un altra volta dove la fiam- 
ma dopo avere circolato è finalmente con 
grande rapidità trafportata per mezro di 
altri tubi d’ afpirazione terminando ad un 
grande ed alto cammino. Dopo edere riuf- 
cito in quelli primi faggi <, ho fatto coflrui- 
re un grande fornello della medefima for- 
ma, e che ha quattordici piedi di lunghez- 
za , nove di larghezza ed otto di altezza 
con due bocche in getto di ferro , fu Ile 

? uali fi mette la legna, che dev’ effer ben 
ecca , perchè fi abbia fiamma lenza fu- 
mo, la volta inferiore comunica all’ intor- 
no la caffa per ventiquattro tubi afpiratori , 
e la volta fuperiore comunica al gran cam- 
mino per cinque altri tubi; quello cammi- 
no è alto trenta piedi al di fopra del for- 
nello, e pofa fu groffe pietre crude di get- 
to . Quella codruzione ballantemente dimo- 
flra , che qui parlafi d’ un gran fornello 
d’ afpirazione, dove l’aria potentemente at- 
tratta dal fuoco anima la fiamma e la fa 


1^4 Storia Naturale 

circolare colla più grande rapidità ; fi man- 
tiene quello fuoco fenza interruzione per 
cinque o fei giorni, e fin dal quarto fi ca- 
va la fafcia di prova per accertarli dell’ef- 
fetto , che egli produce fu le altre fafcie , 
che fono nella calla di cementazione -, fi ri- 
conofcerà tanto dalle piccole enfiagioni che 
dalla frattura di quella fafcia di prova, fe 
il ferro è vicino o lungi dall’ effere conver- 
tito in acciajo , e fecondo quella cognizione 
fi farà celTare o continuare il fuoco ; e 
quando giudicheralfi terminata la conver- 
fione , fi lalcerà raffreddare il fornello ; 
quindi fatta un apertura di rimpetto alla 
parte fuperiore della caffa , fi ritireranno 
dalla calla le fafcie di ferro , che vi erano 
Hate mede , e che faranno convertite in 
acciajo. 

Comparando tra loro quelle fafcie notai 
1®. che quelle di buon purgato ferro avea- 
no perduta ogni apparenza di nervo , e 

prefentavano alla loro frattura un grano 

finiflimo d’ acciajo, mentre le fafcie di fer- 
ro comune confervavano ancora parte del- 
la loro materia di ferro , o non offrivano 
che un acciajo a grani groffi ; 2°. che le 
enfiagioni erano di più, e più grandi folle 
fafcie di ferro comune , che fu quelle di 
buon ferro ; 5". che le fafcie vicine alle 

pareti della caffa non erano sì bene con- 

vertite in acciajo come le fafcie fituate nel 
mezzo della caffa , e che egualmente le 
efircmità di tutte le fafcie fituate nel mezzo 
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erano itien buono acciajo , che le parti dì 
mezzo . 

Il ferro in quedo dato al fortire dalla 
cada di cementazione fi chiama acciajo gon- 
fiato ; bifogna in fcguito fcaldarlo dolcidì- 
mamcnte e non dargli che un rodo di ci- 
riegia per portarlo fotto al pedone e den- 
derlo in piccole verghette, perocché fe vie- 
ne un pò troppo fcaldato , fi fparpaglia e 
non fi può lavorarlo; altre precauzioni fo- 
no da prenderli per temprarlo , ma ecce- 
derei i limiti , che mi fon prefcritto nelle 
mie Opere fulla Storia Naturale , fe en- 
train in maggiori dettagli fulle diverfe ar- 
ti del travaglio del ferro ; forfè anche tro- 
veralT), eh’ io mi fon di già troppo edefo 
fu r oggetto del ferro in particolare ; io 
mi ridrignerò dunque alle induzioni , che 
podiamo tirare da quanto fin qui fi è detto; 

, Farmi che fi potrebbe giudicare della 
buona o cattiva qualità del ferro dall’ ef- 
fetto della cementazione ; fi fa , che il ferro più 
puro è anche più denfo , e che il buono 
acciajo lo è anche più del miglior ferro , 
onde l’ acciajo dev’edere riguardato come 
ferro anche più puro del miglior ferro , 
l’uno e l’altro non fono che lo dedo me- 
tallo in due dati differenti , e l’ acciajo è, 
per così dire , un ferro più metallico del 
femplice ferro ; egli è certamenre più gra- 
ve , più magnetico , d’ un colore più cari- 
co , d’un grano molto più fino e più fer- 
rato , ed alla tempra faifi molto più duro 
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^el ferro temprato ; egli prende anche il 
più vivo ed il più bel lullro: eppure mal- 
grado tutte quelle differenze fi può ricon- 
durre l’acciaio al fuo primo flato di ferro 
per mezzo di cementi d’una qualità contra- 
ria a quella de’ cementi adoperati per con- 
vertirlo in acciaio , cioè fervendoli di ma- 
terie afforbenri ofTia di follanze calcari , in 
vece di materie infiammabili qual’ è la pol- 
vere di carbone j di cui fi fece ufo per ce- 
mentarlo . 

Ma in quella converfione del ferro in 
acciaio quali fono gli elementi , che cagio- 
nano quella mutazione , e quali fono le 
follanze , che vi polTono foggiacere ì indi- 
pendentemente dalle materie vetrofe , che 
fenza dubbio rellano nel ferro in piccola 
quantità , non contiene egli anche parti- 
celle di zinco e d’ altre materie eteroge- 
nee (e)? il fuoco deve difiruggere le mo- 


(r) Lo zinco contenuto nelle mine di ferro non A 
multra folamente nella Cadmia, che fi Tubliina nell' 
interno del fornello di fonderia in faccia ai tubi del 
mantici; ma ancora la volta, il petto , i lati e la 
bocca di quello fornello fono intonacati d' una pol- 
vere lutto diverfi culuri , la quale non è che tuzia e 
pomphnlìx ; tutto lo zinco non fi fepara dal mine^ 
rate nella fufinne , ma ne rimane non piccol parte 
combinata col ferto nel getto , ciò che io ho prova- 
lo dimoilrando lo zinco contenuto ne' grappoli , che fi 
l'iibiimano e s' attaccano alla merade delle raffine- 
rie .. . Io ne riconobbi anche ne’ lavori , che vili, 
tai nella Sciampagna, Borgogna, Franca-contéa ^ 
Alfazia ^oreua e Liinembcurg , e dopo intefi che 
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lecole di zinco egualmente che quelle di ' 
materie vetrofe durante la cementazione , e 
per confeguenza ella deve terminare di pu- 
rificare il ferro ; ma vi è qualche cofa di 
più, imperocché fe il ferro in quella ope- 
razione , che cangia la fua qualità non fa- 
celTe che perdere fenza niente acquiltare 
fi delibererebbe in fatti di tutte le fue im- 
purità fenza rimpiazzamento , fenza acqui- 
fto d’altra materia , egli diverrebbe necef- 
fariamente più leggiero j ora io mi fono 
afficurato ; che quelle fafcie di ferro dive- 
nute acciaio per la cementazione lungi dall’ 
efTere più leggieri fono fpecificamente più 
gravi, e per confeguenza elleno acqnillano 
più materia, che non ne perdono ; in que- 
llo cafo qual può dunque efTere quella ma- 
teria , fe non è la lolanza ftelTa del fuo- 
co , che fi fifla nell’ interno del ferro , e 
che contribuifce anche di più che non la 
buona qualità o la purezza del ferro all 
«ITenza dell* acciaio . ‘ 

La’ tempra produce nel ferro e nell ac- 
ciaio dei cangiamenti non ancora fufficien- 
temente oflfervati , e quantunque fi polTa 
togliere ad ambidue 1 ’ imprelfione della 
tempra ricuocendoli al fuoco ,. e renderli 


fe ne trova iti varie altre provinole $ dal che fi pui 
inferire , che il zinco è un femi-metallo amico del 
ferro , e che eijli entra forfè nella fua compouaione. 
MiMoirts de Pbyfique , del Sig. de Grignon , fag l*\ 
9 delia Fr^aziene , 
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apprelTo a poco tali , quali erano prima 
di eflere temprati , è però vero , che ten>- 
prandoli e fcaldandoli più volte di feguito fi 
altera la loro qualità . La tempra all’ acqua 
fredda rende il ferro fragile ; l’azione del fred- 
do penetra nell’ interno, rompe e fa in pez- 
zetti il nervo, e lo converte io grani ; vidi 
nelle mie fucine, che gli Opera; accofiumati 
a temprare nell’acqua la parte della barra, 
che hanno lavorata per raffreddarla pronta- 
mente , avendo praticato lo ftefTo in un 
tempo di forte gelo temprando tutte le 
loro barre nell’ acqua quafi agghiacciata , 
elleno fi trovarono fragili a fegno di ef- 
fere rigettate dai Mercanti *, la metà della 
barra, che non era fiata temprata fi man- 
tenne di buon ferro nervofo , mentre 1’ al- 
tra metà, che fu temprata a ghiaccio , non 
avea più nervo , e non prefentava che ua 
cattivo grano . Quefta fperienza è certifli- 
ma e. non fu che troppo repetuta a mio 
danno , e fi dovette fpezzare per mezzo 
più di duecento di fimili barre per refti- 
tuire alle parti temprate il lor nervo la- 
vorandole di nuovo alla fucina . 

Rifpetto agli effetti della tempra full’ 
acciajo afcoltiamo il Signor Perret qual 
meglio olfervatore ed Artifia in quefio ge- 
nere di lavoro (/). „ La tempra cangia 


•>(J) Memoria fu gli effetti delle fefTure , che la 
tempra caiifa all' acciajo, del Sig. Perret, Corrifpon- 
dente dell' Accademia di Béllers . 
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la forma de’ pezzi fonili d’ acciajo , defTa 
li curva e li ravvolge in varj fenfi ; delTa 
vi produce delle fratture ; quelli ultimi ef- 
fetti fono comunilTimi , ciò non ollante: 
dannofìlfimi ; elfi provengono dal non ef- 
fere l’ acciajo lavorato con fulficiente rego- ’ 
larità , per cui palTando rapidamente dai 
caldo al freddo , tutte le parti non ricevo- 
no ugualmente 1’ imprelfione del • freddo . 
Lo ftelfo accade , fe 1’ acciajo non è ben j 
puro o contiene corpi eterogenei , quelli 
produrranno necelTariamente delle llracciata- 
re . . . Il buon acciaro non fi rompe alla 
prima tempra, fe non quando egli è trop-, 
po indurato dal martello , quello che non 
fu indurato, e che fi lavora a caldo , anch’ 
eflb alla prima tempra non fi rompe; l’ac- 
ciaro , ogni volta che fi (calda , fempre 
piò fi gonfia . . . Quanta piò fi dà tem- 
pra all’ acciajo , tanto piò vi fi formano 
delle felfure, perchè la materia dell’ acciajo 
non ceffa di travagliare a ciafcuna tempra, 
L’ acciajo fufo d’Inghilterra fi fende in va- 
rj liti, e quello di Stiria di piò anche fi- 
fora a guifa di crivello reiterando le tem-> 
pre . . . Per prevenire l’ effetto delle fef- 
fure bifogna fcaldare a colore di ciriegia 
il pezzo d’ acciaio, e temprarlo nel fevO' 
lafciandovelo finché abbia perduto il fuo' 
rollo ; in vece del fevo polfiamo ufare’ 
qualunque altro graffo , 1’ effetto farà lo 
Hello , e r acciajo farà prefervato dal fen- 
derli. In feguito, fe fi vuole , fi darà una 
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tempra ordinaria al pezzo d’ acciaio , o (i 
(farà alla fola tempra del favo : T Attilla 
deve procurare di condurre il fuo lavoro io 
modo, che non Zìa _ obbligato di temprare 
più d’ una volta ; perocché ogni nuova 
tempra altera di più in più la materia 
deir acciajo : del rimanente la tempra a 
fevo non indura T acciaio : e confeguente- 
niente non balla per griflrumenti trincian- 
ti , che devono eflere duriffitni ; onde bì- 
fognerà temprarli all’ acqua , dopo averli 
temprati al fevo . Sì é offervato che la 
tempra ad Olio vegetale dà maggior du- 
rezza, che la tempra a levo o a qualun- 
que altro graffo animale, e forfè perché , 
1 olio contiene più acqua che la graffa. „ 

La forte compreffìone , che lì dà ai me- 
talli, li rende più duri, e cagiona in par- 
ticolare le fratture , che fi fanno nel ferro 
e nell’ acciajo ; la tempra accrefce quelle 
fratture e giammai manca dì produrne 
nelle parti, che furono le più comprefle, 
e che fono per confeguenza divenute le 
più dure ; 1’ oro , 1’ argento , il rame bat- 
tuti a freddo lì comprimono , e divengono 
più confidenti e più elaftici fotto ì colpi 
reiterati del martello ; non così perù av- 
viene dello (lagno e del piombo, che quan- 
tunque battuti fortemente e lunga pezza 
non acquidano durezza né eladicità ; anzi 
polliamo fondere lo (lagno facendolo per- 
cuotere fotto un celere martello , ed in 
egual modo fi rende il piombo vicino alla 
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fofione* ma io non credo col Signor Per- 
ret, che efifti una materia particolare ^ che 
la > percttfljone fa entrare nel ferro , nell’ 
oro , nell’ argento e nel rame , e che lo 
llagno ed il piombo non poflTono ricevere; 
non bada egli forfè che la foilanza dei 
primi metalli fia per fe de(Ta più dura di 
quella del piombo e dello (lagno perchè lo 
divenga anche più pel ravvicinamento del- 
le Tue parti ? la pereuffione del martello 
neceffariamente deve produrre quello avvi- 
cinamento, quando però le -parti integran- 
ti d’ un metallo fieno già antecedentemen- 
te confidenti al punto di non fchiacciarfi , 
ed in tal calo il metallo compredo diver- 
rà più duro ed anche eladico; ai contrario 
ì metalli come il piombo e io dagno , la 
cui fodanza e molle fino ne’ fuoi piccoli 
atomi non prenderanno durezza nè elate^ 
rio , perocché le parti integranti eflendo 
fchiacciate dalla percudìone , non faranno 
che più molli , o piuttodo non cangeran- 
no di natura nè di proprietà , poiché fi 
dilateranno in vece di rellrignerfi e di ap- 
proflìmarfi . II martello non fa dunque che 
comprimere il metallo didruggendo i pori 
o gli interdiz; , che erano tra le fue parti 
integranti ; e qued' é la ragione , che ri- 
mettendo il metallo compredo nel fuoco , 
il cui primo effetto è di dilatate ogni fo- 
flanza , gl’ interdiz) fi ridabilifcono tra le 
parti del metallo, e l’effetto della percuf- 
fione non rudUie più. .. 
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Ma per ritornare alla tempra , egli è 
cerco, ch’ella fa un prodigiofo effetto, fui 
ferro e full’ acciajo ; la tempra nell’ acqua 
freddiffiraa rende, come abbiam detto , il 
miglior ferro interamente fragilei, e quan- 
tunque queft’ effetto fìa molto meno fenfi- 
bile, allorché 1’ acqua é alla temperatura 
ordinaria , tuttavia è veriffimo , che ella 
influifce fulla qualità del ferro , e che è 
d’intereffe il proibire al Fabbro di bagna- 
re il ferro ancor roffo per raffreddarlo , e 
di gettarvi fopra una gran quantità d’ ac* 

S ua mentre lo lavora fino che fia nello 
ato d’ infuocamento , Io ilefTo è dell’ ac- 
ciaio , e faraffj bene di temperarlo non 
piì^ di una fol volta nell’ acqua alla tem- 
peratura ordinaria . 

In certe contrade , dove il lavoro del 
ferro é ancora incognito , i Negri , ben- 
ché meno ingegnofi di tutti gli uomini , 
immaginarono però di temperare il legno 
nell’ olio , o nelle graffe , lafciando che 
s’ inruppi , in feguito lo inviluppano con 
grandi foglie, come quelle di bananier , e 
mettono fiotto calda cenere gli ifrumenti 
di legno , che vogliono rendere taglienti ; 
il calore fa aprire i pori dei ' legno che 
maggiormente s’ Imbeve di quella graffa , 
e raffreddato che fia , moilrafi lifcio , lec- 
co, lucido, cd è divenuto sì duro che ta- 
glia e fora come un’ arma di ferro : dardi 
di legno, duro e temperato in quello, modo 
fcagliati contro alberi .alla dillanza di 
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ranta piedi vi entrano da tre o quattro 
pollici , e potrebbero rraverfare il corpo 
a un uomo ; le loro egualmente temperate 
afcie di legno tagliano rutti gli altri legni 
(^). Sappiamo altronde, che fi fa indu- 
rare il legno panandolo lui fuoco , e così 
'togliendogli l’ umidirà , che cagiona in par- 
te la fua mollezza ; così in quella tempra 
a grafia o a olio fotto la cenere calda non 
fi fa , che fofiituire alle parti acquofe del 
legno una fofiaoza , che gli è più analoga -, 
che ne avvicina più preffo le libbre . 

L’ acciaio temperato duriffkno , cioè all’ 
acqua fredda , è nel medefimo tempo fra- 
gilifiimo , non le ne fa ufo che per certe 
opere, ed in particolare per fare gli ftru- 
menti di brunire, che efiendo d’un acciajo 
più duro di rutti gli altri acciari , fervono 
a dare l’ultimo pulito {h). 


(g) Nota comunicata nel 1774 dal S>g. de Renne, 
vecchio Capitano del vafcello della Compagnia delle 
Indie . 

(_h) Sappiamo , che fi liiftra I’ aeciajo colla calce 
di (lagno temperata nello ipirito-di-vino . ma gl’In- 
glefi iifano un altro procclFo per dargli il luftro ne- 
ro e brillante . il Sig. Pcrrct . qui fnpra citato , fc 
non ha feoperto il fegreto , è almeno giunto a puli- 
re r acciajo quali come in Inghilterra j a quello fine 
bifogna tritare la calce di ilagno lopra una piatirà 
di getto di ferro ben levigata e pulita . fi Fa ufo 
d’ nno briiMitojo di legno di noce , fu cui è collato 
un pezzo di pelle di bufalo precedentemente lifciata 
colla pietra pomice , e che fi inzuppa di calce di 
ftagiio llemperata nell’ acquavita . Quello brunitojo 
dev' effere montato fu una ruota di cinque iu fei pie* 
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Del rimanente non fi può dare il lufiro 
vivo , brillante e nero , che alla fpecie 
acciaio nominato acciaio fufo , che ab- 
biamo dall’ Inghilterra , ignorando i nortri 
Artidi anche i mezzi di fare quelV eccel- 
lente acciaio, non già che in generale non 
fia cofa facile di fondere 1’ acciaio ; io ne 
colai ne’ miei fornelli d’ al'pirazione più di 
venti libbre in fufione perfettiflìma , ma la 
difficoltà conlide a trattare ed a lavorare , 
qued’ acciaio fufo, richiedendoli grandilfime 
precauzioni, acciò non fi fpHrpaglj in fcin- 
tille al folo contatto dell’ aria , e fi ridu- 
ca in polvere forto al martello. 

Nelle file'fe fi fanno le filiere , che de- 
vono edere di una grandilfima durezza con 
una forra d’acciaio detto accìajo felvaggto\ 
il quale dopo la fufione nel momento, che 
coagula, fi batte leggiermente con un mar- 
tello a mano , ed , a mifura che piglia 

corpo 


di di diametro per dare un movimento più forte . 
La matei ia , che il Sig. Perret trovò migliore per 
lucrare perfettamente 1’ acciajo è 1’ aceiajo ftelTo li- 

3 iiefatto col folfo e poi ridotto in polvere . 1! Sig. 

e Gri"non accerta , che il culcotar ritirato dal vi- 
triolo dopo la diftilhaione dell’ acqua forte è la ma- 
teria, che dà il più bel pulito nero all' acciajo } bi- 
fogna lavare qiieftn colcotar ancor caldo diverfe vol- 
te, e ridurla all' ultimo grado di finezza collo tra« 
varamento ; bifogna anche eh’ egli fia interamente 
fpogliato delle fue parti Ialine, che formerebbero 
delle macchie turchiniccie fui pulito; il Sing. 
glois è tra i noftri artifti quegli , che forfè meglio è 
xùilcito a ilare Ikbcl Inftro nero aU' acciajo. 


corpo , fi fcalda e fi lavora , crefcendo 
gradualmente la forza e la velocità della 
percuflTione, di modo che fi termina di la- 
vorarlo col peftone appefo . Pretendefi che 
tale fia il metodo degli Inglefi di lavorare 
il loro acciaio fufo , ed afficurafi , che gli 
Aliatici così travaglino il loro acciaro io 
malfa, che é di eccellente qualità. La fra- 
gilità di quello liquefatto acciaio è prelTo- 
chè eguale a quella del vetro , e per que- 
llo non è buono che per certi llrumenti , 
come rafoi , lancette ec. , che devono elfe- 
re al fommo taglienti, e prendere la mag- 
gior durezza ed il piii bel pulito ; e non 
pub fervire alle opere , che come le lame 
di fpade domandano dell’ elatterio , ond' è 
che nel Levante ( /’ ) ed in Europa , le 
Minerali j Tomo IV. G 


(t) La PerGi è ricca in miniere <!’ acciajo , ivi non 
valendo che fette foldi la libbra . QuelV acciajo è fi- 
no . di grano molto minuto e dilicato, qualità che 
naturalmente e fenza artificio lo rende duro come il 
diamante; ma per altra parte egli è fragile come il 
vetro. E ficcome gli arridi Perfiani non fanno dar- 
gli bene la tempra, perciò non v’ è mezzo di farne 
delle mole ed opere delicate : egli prende però una 
buona tempra ntil’ acqua fredda involgendolo in un 
pano lino bagnato . in vece di gettarlo in un truogo 
d’acqua, e qaiudi fcaldandolo non però ad un rofib 
perfetto . Quell’ acciajo non può più far lega col fer- 
ro , e dandogli un fuoco troppo caldo, briteia e di- 
viene come (chiuma di carbone ; fi mifchia coll’ ac» 
ciajo delle Indie . che è più dolce e molto più ili-, 
mato . l Perftani nominano 1’ una e 1’ altra forti 
d' acciajo , ftulari , janbtìAtrt ed aeciy'o ondato pei 
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lame di fciabla e,d! fpada H fanno d* u& 
acciaio mifto d’un poco di materia ferrea , 
che gli dà deir arrendevolezza e della -ela- 
fticità. 

Gli Orientali poffeggon nteglio di noi 
la piccol’ arte di damalcare l'acciaro ( ^) » 


diflingrerlo dall’ accia jo d'Europa. Le loro belle la- 
jne dainalcate fono'ileì due acciaj qui fopra indicati; 
«Hi li fouduno in mafia rotonda come il cavo della 
mano ed in piccoli bafioni. quadrati . t'aya^e de Chnr- 
din en Perfe, ecc. Amjìetdxm, 1711, tomo U ^ J’oj. 23. 

(k) 1 Pcrfiani fanno perfettamente damafeare col 
vltriolo le opere d'acciajo, come fciable , coltcllr, 
«cc. . . . ma la natura dell’ acciaro , di cui fi fer- 
vono , vi contribiiifce molto . Quefi’ acciaro fi porta 
da Golconda, cd è l’unico, che fi pofia ben daina- 
feare , quindi è che difTcrifce dal noftro ; imperoc- 
ché , quando fi mette ai fuoco per dargli la tempra, 
mal fi farebbe fe fi oltrepafialTe il color dì ciriegia , 
cd in vece di temprarlo al folito nell’ acqua s’ invol- 
ge in un pano-lino l>agHato , poiché dandogli un ca- 
lore uguale ai nufiri diverrebbe tanto duro , che nel 
maneggiarlo fi romperebbe come vétro . La grolTez- 
za della mafia di quell’ acciaro è come i nofiri pani 
d’ un foldo , e per fapcre s’ egli e buono , e fe noa 
vi è frode, fi taglia in due , badando ciafenna metà 
\ per fare una fciabla , perocché fe ne trova del non 
ben preparato , e che non fi faprebbe come dama- 
icario. Uno di quelli pani d'acciajo, che a Golcon- 
da vale nove 0 dieci ioidi , colla quattro 0 cinque 
mhajti in Perfia , e più lungi lì porta , più caro di- 
viene ; vciulendofi in Turchia fino a tre piatire ; fe 
ne trova a Collantìnopoli , a Smirne , ad Aleppo , 
cd a Damafeo , in quantità perù di molto più fear- 
h che per 1 ’ addietro ; il maggior negorio delle In- 
die fi portava al Cairo per il mar roflb, ma prefen- 
^mente quanto difficilmente permette il Re di Gol*- 
conda 1* etlrazione dell' acciajo dal fiio paefe , altret- 
Unte il Ke di Ferfia procura d’ impedire il 
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jion già come fi' crede volgarmente intm- 
ducendovi deiroro e dell’ argento, nla col- 
ia fola perculTtone reiterata. Il Signor Gaa 
fece a quello propofito molte fperienze , dì 
cui ebl^ la bontà di comunicarmi ri ri- 
fultato ( /); queir abile Artilla, che por- 

Gl 

, H' I li ■ I 

to di quello, che è entrato nel foo regno; quindi è 
'che dovrebbero difìngannarfi quegli , che credono, 
che le fciable ed > coltelli di Turchia il Uscotano 
coir acciaro di Damafeo ; perocché, come già diffi, 
' non v’ è acciaro al mondo , che non s’ alteri eome 
il noftro allorché (i voglia damafeare , fuorché quel» 
'lo di Goloonda • reyagt it Tavernier } Roveti, 1713, 
tomo // , pag. 35 ©-l . 

(i) Signore. Ritornato che fui a Klingenfthal , io 
feci , cum’ebhi l’onore di promettervelo a Montbard, 
varie prove fu l’acciajo per fabbricarne lame di fei»- 
èle e baionette di materia e qualità eguali a quelle 
di Turchia conofeiute folto il nome di Danuifco ; i 
rifultati di quelle differenti prove furono lòmpre gli 
'flefiì ed io profitto della permilBone ,'^cbe oii àvete 
"data di remlervene conto i ’ 

Dopo avere fatta travagliare e preparare una cef- 
’ta quantità d’ acciajo propria e farne del damafeo, 
•io ne ho deflinato un terzo a ricevere il doppio 
'deir argento, che vi impiego ordinariamente 5 nel fe- 
condo terzo vi ho meifa la dofe ordinaria , e del 
•lutto ne lafciai privo l’ultimo terzo. 

Io ebbi r onore di dirvi , Signore, in qual modo 
'io faccia quefto mifcuglio dell’ argento coll’ acciaio; 
■«fai maggiori attenzioni per meglio legare 1 ’ argen- 
to , e liccome eominciai le mie prove dalle ’ piccole 
'barre o piaftre, che aveano doppia dofe d’argento, 
le feci fcaldare a bianco boHente, e con infinita pé- 
‘na t’ opera Jo venne a capo di faldate iofieme le due 
hftre d’ acciajo e d’ argento » elle parevano anche 
■neir interno perfettamente unite , nè fu I’ incudine 
•Servoffi argento : la tittoiene 4 i qtiefte lame o»i die» 
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tò la noftra manifattura delle armi bianche 
ad un gran punto di perfezione , meco ù 


de una vert;a di nove pollici in liin\;hezza, d' un 
pollice di altezza, ed altrettanto di lari;hezza. 

lo ho in fegiiito fatto rimettere al fuoco quella 
Tcrija per formarne una lama di baionetta , ma febiac- 
ciandoit ed alliinsandofi quella verga Icoprirunfi i 
difetti di falilatura , nè fu pulGbile lavorare quella 
lama fenza molte pagliiiolc . \ 

Feci replicare quell’ operazione per quattro volte 
differenti . e tutte le lame fono (late piene di palli- 
nole, ciò che mi perfuade , che l’argento foffe troppo . 

Le barre, nelle quali inifi 1 ’ ordinaria dofe d’ ar- 
gento, lì faldaron benifTimo fen/.a pagliuola , fola* 
mente che fi vide attaccato all’ incudine molto li- 
quefatto argento . 

Le barre poi lavorate fenz’ argento furono faldate 
fenza alcuna difficoltà come 1 ' acciajo ordinario , c 
diedero delle beiliffime lame . Per c.inofecre fe que- 
lle lame fenz’ argento avclVcro rifpctto al filo ed al- 
la folidità le qualità lleflè di quelle fabbricate coll’ 
argento, tentai il filo con tutta forza fopra i nodi di legno 
di quercia, che furono tagliati fenza formarfi alcun 
dente 0 difiigiiaglianza ; io ne mifi una a piatto tra 
due barre di ferro fulla mia fcala , come avete ve- 
duto filila voflra, nè arrivai a fpez/arla fc non do- 
po averla per lungo tempo tormentata in tutti ivcr- 
ii . lo ho dunque trovato a quelle lame lo fielTo filo 
e la ftefia tenacità. Per il che 

1 Se rimane argento nell’ acciaro , è irapoffibile 
,di faldarlo ne’ luoghi, dove fi trova . 

2 0 Quando riefee a faidare perfettamente barre, 
che abbìan argento, dir conviene che fe ne fia fug- 
gito ai primi colpi di martello internandofi nelle 
giniitnie delle barre le ime alle altre fovrappofte , 
o ne’ pori allora aperti dell’ acciaro. 

_ 3 o L’ argento non comunica alcuna virtù all’ ac- 
ciaro uè per il taglio , nè per la folidità, e l’opi- 
nione del pubblico, che avea decife le mie ricerche, 
c ,che attribuifee al mefcuglio dell’ acciajo e dell’ap- 
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è convinto , che al travaglio del martello, 
ed alla riunione di differenti acciari melco- 
lati d’ un pò di materia ferrea dobbiamo 
la caufa di damafcare le lame di fc'abla , e 
di lor dare nel medefimo tempo il taglio, 
relailicità, e la tenacità neceffaria ; egli 
meco riconobbe, ebe nè l’oro nè l’argen- 
to poffono produrre quefV effetto . 


pento la bontà delle lame di Danafeo in Turchia , 
è fenza fondamento , poiché decomponendone un pez- 
zo voi ftedb , Signore, non vi trovade maggior in- 
dizio d'argento di quello, che nc vedefte nella lama 
qui della medefima materia fabbricata , quantunque 
'però vi fn(Te entrato argento . 

4.0 11 (ilo maravigliofo di quelle lame, la laro fj- 
-lidità , ed i delineamenti che prefciitsmi repetcr de- 
Tonfi dal mefcuglio di divcrli acciaj , e dalla manie- 
ra di lavorarli iiifieiue. 

Acciò voi pofTiate, Signore, giudicarne da voi Hcf- 
fo , c retfiScare le mie idee . invio al mio dcpofita 
deir arrenale di Parigi per effervi rimeffe al loro 
arrivo . 

1 o Una delle lame lavorate a doppio argento , di 
cui credo che non ne lìa ancora i crfettair.ente fi'o- 
gliata, non eircnJjfi potuto lalJare come tì voleva, 
e che voi di«po la prova del di lei taglio e della di 
lei iolidità vorrete decomporre: 

2 o Una lama lavorata a metà argefito , che ci 

riiifcì di hen faldate, e filila quale feci incidere le 
voftre armi : . • . 

30 Una lima fabbricata d’una barra d’ acciajo la- ^ 
■ vorata a damafeo : nella quale non vi entrò argento; 
presovi di metterla a tutte prove sì iirpetto al ta-' 
glio de’ più duri legni , che tentandone la refillviiza 
forzandola tra due barre di ferro . Lettera del S'i^. 

' G.iii Capo della jllanif ttura delle armi bianche al 
Siz. Conte de Btfoit datata da Klinsenjìbal li a?* 
aprile irli. 
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J»Ti remerebbero ancora molte eofe di 
dire fai travaglio e fall’ impiego del ferro ; 
io mi fono contentato d’ indicarne i prin- 
eipali oggetti ;‘ciafcuno domanderebbe un 
trattato particolare , e fi potrebbero con- 
tare più di cento arti o meftieri tutti re- 
lativi al lavoro di quello metallo , pren- 
dendolo dalle fue miniere fino alla fua con- 
verfione in acciaro y in canne di fucile , 
lame di fpade , mole d’ orologi « ec. Io 

S ui non ho potuto dare che la figliazione 
ì quelle arti fegaendo i rapporti natura- 
li , che le fanno dependere le une dalle al- 
tre : il .rimanente appartiene meno alla 

Storia della natuta , che a quella dei prò- 
greHi di nollra indùllria 

Ma non dobbiamo obbliare di far men- 
2 iòne delle principali proprietà del ferro e 
dell’ acciaio relativamente a quelle degli 
altri metalli ; il ferro benché durilfimo 
tion‘è molto denfo, egli è dopo lo llagno 
il più leggiero di tutti . Il ferro comune 
pelato nell’acqua non perde che un ottavo 
del fuo pefo , e non pefa che cinquecento 
quarantacinque o' cinquecento quarantafei 
libbre ogni piede cubo ( m ) T acciaio pe- 


(«) Si fcriffe e fu repetoto (la per tutto , che il 

r 'ede cubo del fèrro pela cinquecento ottanta libbre 
l^eggafi il dÌTionario di Chimica, articolo ferro ) i 
tna quella edimaxione è molto gagliarda. Il Sig. Bri€- 
fon alTicurolB con prove alla bilancia idrollatica , 
ohe il ferro lavorato non compreflb come compreflb 
pefa a ua di gttSo cinquecento quarantacinque lib- 
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fa cinquecento quarantotto in cinquecento 
quarantanove libbre , ed è fenapre fpecifi* 
camente un pb pib grave .del miglior fer- 
ro ; io dico il miglior ferro , perché ge- 
neralmente parlando, quello metallo è fog-, 
getto a variare per la denfità , egualmente 
che per la tenacità, la durezza , 1’ elaOici- 
tà , e pare che non abbia alcuna proprietà 
alToluta eccetto di edere attratto alla ca- 
lamita, proprietà che è anche molto pib 
grande nell’ acciajo ed in certi ferri che ia 
altri, e variabile fecondo le circodanze , U 
quale perb fetnbra , che appartenga al fer- 
ro ad efclufione d’ ogn’ altra materia ; im- 
perocché noi non conofciamo nella Natura 
metallo alcuno , alcun’ altra fodanza pura , 
che abbia queda qualità magnetica , e che 
poda anche acquìdarla colla nodr’ arte ; 
niente al contrario pub farla perdere al 
ferro , finché egli elìde nel Tuo dato di 
metallo . E non folamente egli é Tempre 
ubbidiente alla calamita , ma pub egli def- 
fo divenire calamita , ed allorché é una 
volta calamitato , egli attrae 1’ altro ferro 
«OD tanta forza, quanto la calamita dcfja (n). 

' . G 4 


fere e dae o tre oncie ogni piede cubo , c che il pie- 
de cubo d’acciaro pefa cinquecento quarantotto lib- 
bre : lì era dunque in inganno di trentacinque lib- 
bre , {limando cinquecento ottanta libbre il pefo d'un 
-piede di ferro. la Tublt des pt/o'iteurs /péti- 

fyuet del Sig- Brijfon . 

in) Veg^iix in quello volume la pag. la. nota C/} . 
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Dì tutti I Metalli, dopo T oro , il ferro 
è quello di tenacità più grande ; fecondo 
MofTchenbroè'ck un filo di ferro d’ un de- 
cimo di pollice di diametro pub fofienere 
on pefo di quattrocento cinquanta libbre 
fenza romperfi ; ma io riconobbi fperimen- 
tando, che palla un’ enorme differenza trà 
la tenacità del buono e del cattivo ferro 
( 0 ), e quantunque fi fceglielTe il miglio- 
re per palTarlo alla filiera , fi troverebbero 
ancora deile differenze nella tenacità dei 
diverfi fili di ferro della fteffa groffezza , 
e fi offerverà generalmente , che quanto 
più il filo di ferro farà fino, tanto più a 
proporzione farà grande la tenacità. 

Noi abbiamo veduto , che fi ricerca un 
fuoco violentiffimo per f^ondere il ferro la- 
vorato , e che nel tempo della liquefazio- 
ne brucia in parte e li calcma e fempre 
in ragione che il calore è più forte ; fon- 
dendolo al foco d’ uno fpecchio ufiorio Io 
lì vede bollire, brucdare, gettare una fcn- 
fibile fiamma, e mutarli in fchliima di fer- 
ro ; quella Teoria conferva la qualità ma- 
gnetica del ferro dopo avere perdute tutte 
le altre proprietà di quello metallo . 

• 'Tutti gli acidi minerali e vegetali agi- 
feono più o meno lui ferro c f acciajo ; 
l’aria, che nel di lei Irato naturale è Tem- 
pre pregna d’ umidità , li riduce in ruggi- 


(o) Vcg^all 1» Mcmoiu fulla teiiacità del ferro. 
'Sufpltmint», . . 
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re j l acre fccco fi contenta appannarne, 
la fuperficie ; 1’ acqua la ofeura di più , e' 
la annerifee alla lunga ; c’ia ne divide e 
fepara le parti coliituenri*, e fi può eoa 
acqua pura ridurre quello metallo in unà 
fitiiflìma polvere (p), la quale culla per- 
de di metallo ferro ; ella faira alla cala- 
mita e fi diffolve come il ferro in tutti 
gli acidi ; onde nè 1’ acqua nè 1’ aria di 
loro fiefiì tolgono al ferro h qualità ma- 
gnetica , vi vuole il concorfo di quefii due, 
clementi o piuttolVo l’azione dell’ ac.do ae- 
reo per ridurlo in ruggine , la 'ìjale non 
è più reggetta all’azione della r?.iàmita . . 

. L’acido nitrofo divora il ferro dilTnlven-* 
dolo, egli lo affale da principio coUa maf- 
Cma violenza; ed anche allora che quell’ 
acido ne è pienamente fatorato, la fua at- 
tività non fi rallenta, egli diffolve il nuo- 
vo ferro , che gli fi prefenta , lafcìando 
precipitare il primo. 

L’ acido vetriolico , anche indebolito , 
diffolve il ferro con effervefeenza e calore, 
ed i vapori , che s’ alzano da quella diffo; 
lozione fono infiamnaabiliffìmi . Facendola 

G 5 


(p) Prendete della liinattira di ferro netta e bril- 
lante ; mettetela in un vaio j verfatevi dell’ acqua 
per coprirla d’ un poll ee o due, rimovetela con una 
Ipatola di ferro linchè ella Ca ridotta in polvere sì 
lina , che redi fofpefa alla fuperficie dell' acqua , 
quella polvere è ancora ver» ferro feacliantcli alla 
calamita . 
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evaporare e lafciandola divenir fredda fi 
ottengono dei criftalli vitriolici verdi co- 
nofciuti fotto il nome di coperofa . C 9 ) 
L'acido marino dilTolve beni/Timo il fer- 
ro , e l’acqua regia ancor meglio •• quelli 
acidi nitrofi e marini tanto feparatamente 
che unitamente formano col ferro dei fa- 
li, quantunque metallici, fono deliquefcen- 
ti ; ma in qualunque acido fìa difìoluto il 
ferro, fempre fi può fepararlo per mezzo 
di alcali o di terre calcari ; fi pub anche 
precipitarlo col zinco , ec. 

Il folfo , che fa fondere il ferro roffo in 
un illante , è piuttollo il diflruttore , che 
ir dilTolvente di queflo metallo , egli ne 
cangia la natura e lo riduce in pirite; la 
forza d’ affinità tra il folfo e il ferro è si 
grande , che agifcono violentemente 1’ un 
ìli r altro anche fenza il foccorfo del fuo- 
co , perocché in quello flato di pirite da 
fe fteffi producono del calore e del fuoco coll’ 
ajuto folamente d’un poco d’umidità. 

In qualunque modo il ferro Ila diflbluto. 
o decompoflo, i fuoi precipitati o le fue 
calci fannofi vedere in fafrano, in ocra , in 
ruggine, di colore giallo , rofficcio o bru- 
no, onde impiegatili quelle calci di ferro 
per la pittura ad olio e per i fmalti. 

Finalmente il ferro può collegarfi con 
tutti gli altri metalli ad eccezione del piom- ' 


(q) Vtggnji nel Tom. HI. di qnelU Stotia de’ Mi- 
nerali r articolo del Fttriueh . 
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ho c del mercurio ; fecondo il Signor Gel- 
ler le affinità del ferro fono nell’ ordine 
feguente ; 1’ oro , 1' argento , il rame ; e 
fecondo Geoffroi il regolo d’ antimonio , 
l’argento, il rame, il piombo; ma quefV 
ultimo Chimico doveva efcludere il piom- 
bo c non dimenticare 1’ oro , col quale il 
ferro ha più d’affinità che con alcun altro 
metallo. Noi di più vedremo , che quelli 
due metalli il ferro e l’ oro fi trovano 
talvolta sì infimamente uniti per .accidenti 
di natura, che la‘ noftr’ arte non vale 
Separarli (r). 


DELL' ORO'. 

S E le caufe naturali , c 1’ Arte nofirk 
tanto valgono a trasformare in mille 
guife il ferro , e farlo prendere sì divertì 
flati ; altrettanto fono imbecilli rifpetto 
all’oro, poiché avendo innanzi agli occhi 
le precedenti trafmutazioni del ferro , l'o- 
ro ci fembrerà fiffo , immutabile e coflau- 
temente lo fleffo e fotto la nofira mano 
,e fotto quella della Natura : tra tutte le 
materie del Globo quella dell’ oro é la 
più grave , la più inalterabile, la più te- 


(r) Fe^f^afi l’ articolo della jPktiiuf Qc! Tono V« 
di ^aefia Storia de’ Minenli, 
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Ilice, la pili eHenfibile ; Toro è un’ unione 
di così eccellenti caratte-i , che in tutti i 
tempi fu riguardato con e il più perfetto 
€ preziofo metallo ; egli per un confenfo 
unan'me e tacito di tutti i popoli inciviliti 
è divenuto il fegno uni\crrate e conpute 
del valore di ogn’ altra rr?»e''a . .‘‘'iccome 
egli può effer dn’Ifo all’ ir'iiiito fcn?a rul- 
la perdere di fua eflenza , e n'’ma).'no feg- 
giacere alla minore alterazione , perciò fi 
trova difieminato fulla fuperfìcie intera del 
Globo, ma in molecole fi tenui , che non 
è fenfibile la fua prefenza ; tutto lo (irato 
di terra, che copre il G-obo ne contiene, 
ina in sì piccola quaiiiità , che invifibili 
fono ad ogni più acuta villa, nè è poilìbi- 
le di raccoglierne ; 1’ oro, quantunque an- 
cora in pothifT'na quantità , è più appa- 
iente nelle fabbie dalle acque fiaccate dal- 
ia mafia delle roccie , ' ebe lo nafeondono , 
in effe lal fiata vedefi brillare , ed in tal 
cafo non ne è difficile la leparazione con 
reiterati lavaraeuti ; niefie pagliuole car- 
reggiate dalle acque, egualmente che tutte 
le altre particelle dell’v.ro l'parfe fulla terra 
provengono' dalle miniere primordiali che fe 
ne Hanno ne’ crepacci Jfl quarzo , dove fia- 
’bilironfi poco tempo dopo la confolidazione 
del' Globo; fovente l’oro vi è mifio con 
altri metalli lenza potò mai efTerne alte- 
rato', quali Tempre egli è allegaro d’ argen- 
to, eiciò non efianre conferva la ,fua na- 
tura nel mefcuglio,- a differenza degli altri 
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mstnill , cfie corrotti e mineralizzati per- 
dono la loro prima forma prima di vedere la 
luce, e non polTono ripigliarla che col trava- 
glio delle noiìre mani; 1’ oro al contrario , 
vero metallo di natura , è (lato formato 
tale, quale egli è egli fu liquefatto o, 
fublimato dall’ azione del fuoco primiti-| 
vo , e fiffollì fotro la forma, che mantiene 
ancora ai nollri dì , e tutta 1’ alterazione > 
a cui fu fottopoflo , confile in una divi-* 
fione quafi infinita *, non mai fi prefenta 
fotto una figura mineralizzata , anzi noti 
è improbabile, che per m'aeralizzare l’oro, 
richiedali un concorfo di circolknze , che 
non fi trovano forfè nella Natura , e che 
gli farebbero perdere le fue qualità più 
eficnziali ; imperocché non è poirihile , 
ch’egli polla elTere mineralizzato , fe prima 
non palTa per lo fiato di precipitato , ciò 
che fuppone precedentemente la fua difio- 
luzione prodotta dalla unione degli acidi 
nitrofo e marino ; e diffatti i precipitati 
dell’oro non confervano le grandi proprie- 
tà di quello metallo ; elfi più non fono, 
inalterabili e pofTono elTere difibluti dai 
femplici acidi ; dunque fotto quella forma 
di precipitato potrebbe elTere mineralizza- 
to i’ oro ; ma non può feguire quella pre- 
cipitazione , fe antecedentemente I’ acido 
nitrofo e marino uniti non dilTolvano l’o- 
10, e quindi un alcali o una materia me- 
tallica operi il precipitato ; onde fe fi daf- 
fe il cafo ( di efiremo azzardo ) dell’ uqio-. 
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ne di quofte combinazioni ne! feno della, 
terra , allora quello metallo potrebbe e(Te-j 
re in uno (lato di mineralizzazione nata* 
r^le . 

L’oro difeefe fai Globo qualche tempo, 
dopo la fua confolidazions e Io llabilirnea-. 
to del ferro , poiché non può > lenza ' fu-^ 
bllmarfi o liquefarli , fopportare quel gra- 
do di fuoco a cui refi ile il ferro , e perciò 
non fi è incorporato nella materia vetro- 
fa , ma foiamente riempì le fcrepolature 
del quarzo ^ il quale Tempre gli ferve di 
matrice; in quelli crepacci l’oro vi fi tro- * 
va nel (uo (lato di natura e fenz’ altro ca- 
rattere fpori di quello d’ un metallo lique- 
fatto, per cui connnuando il primo calore, 
dovette in parte fublimarfi , d’ onde ne 
nacque la di lui difufione in atomi impal- 
pabili e quali impercettibili fulla fuperficie 
della terra. . 

1 primi depofiti o le miniere primitive 
di quella preziofa materia hanno dunque 
dovuto perdere parte della loro malfa , 
finché il Globo ha confervato calore ba- 
llante per operarne la fublimazione ; e 
quella perdita continua durante i primi fe- 
coli del gran calore del Globo ha forfè 
contribuito piucchè ogn’ altra caufa alla 
fcarfezza di quello metallo ed alla foa dif- 
feminazione univerfale in - atomi infinita- 
mente piccoli ; io dico univerfale » poiché 
vi fono pochifiime materie alla Aiperficie 
della terra , che non ne contengano uo» 
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piccófa quantità ; i Chimici tie fcoperfero 
nella terra vegetale , e in quant’ altre ne' 
mifero alla prova ( ). ' 

Del refto , querto metallo , il più denfo 
dr tutti , è nel medefimo tempo quello, 
che la Natura ha prodotto' in più poca' 
quantità; tutto C’ò , che è ertremo , è ra-' 
ro per la ragione iflelFa eh’ egli è diremo ;' 
!’• oro per la denfità , il diamante per la 
durezza , il mercurio per la volatilità , ef- 
fendo eftremi in qualità, fono rari in quan-’ 
tità . Ma per non parlare qui che dell’ 0- 
ro, cominceremo ad offervare , che quan-’ 
tunque fembri , che la Natura ce lo pre- 
fenti fotto differenti forme , tutte però 
diverfifìcano per la quantità e giammai per 
la qualità , poiché nè il fuoco , nè 1’ ac-‘ 
qua, uè l’aria, nè anche tutti quelli ele- 
menti combinati alterano la fua elTenza , e 
fe i femplici acidi diftruggono gli altri' 
metalli , non poffono però intaccar que- 
llo ( ^ ) . 


( a ) L’ oro trovato dai noftri recenti Chimici- 
nella terra vegetale è una prova della diffemina- 
ztotie tmiverfale di quello metallo , la quale deve 
effere (lata antecedentemente conofeiuta i perocché^ 
Boérhaave parla d’ un programma prefentato agli 
flati generali : De arte extrahendi auram e qualiiet 
terra arvenS. 

Ó ) Il Signor Fillet dotto FiOco dell’ Accade- 
mia delle Scienre fi è afficurato , che 1’ acido ni- 
trofo , rettificato quant’ è poffibile , non diflolvc 
un fol atomo dell’ oro , che gli fi prefenta : vera- 
mente i’ acqua forte erdinaria pare , che attacchi 
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Generalmfnte 1’ o'-o fi trova in quattro 
differdnti fiati tutti relativi alla fui fola di- 
vifibilità ; cioè in po'vere , in pagliuole , 
in grani ed in fcparati o conglomerati fi- 
letti. Le miniere primordiali di quello me- 
tallo fono nelle alte montagne , e forma- 
no dei filoni nel quarzo fino a grandilfime 
profondità ,• delle fiabilironfi nelle felTure 
perpendicolari della rocca quarzofa , e 1’ o- 
ro vi è Tempre allegato di una maggiore 
o minore quantità d’ argento ; quelli due 
metalli vi fono femplicemente mefcolati e 
fanno malfa comune ; elfi fono ordinaria- 


ti! poco le foglie d'oro forzando però iin’ opera- 
zione, cioè facendo bollire, per efeinpio , quattro 
q cinque oncìe di quell’ acido con mi mezzo grof- 

10 d r>ro paro ridotto in futtilKIlnta lama , 6 no x 
tanto che tutto il liquore Ita ridotto al pefo di al- 
cuni grolTi ; allora la piccola quantità d’ acido, che 
Telia, trovali carica di alarne particelle d’oro, ma 

11 metallo vi è nello fiato di fofpeiilions c non ve* 
ranieiuc dillblnto j poiché dopo qnalche tempo egli 
lì precipita al fondo del fìnlco quaiiMinque ben ot- 
turato , ovvero galleggia alla fuperficie del liquore 
col filo brillante metallico, in vece che in ima ve- 
ra diiroluzione , quale fegue coll’ acqua regale , la 
cwmbiiiazionc del metallo è si perfetta coi due riu- 
niti acidi , che nou li abbandona giammai da fe 
ftilTo ( 0 nervazione comunicata al Signor di Buffon 
dal Signor Fillet , Aprile 1781.): Iccondo quello 
rapporto del Signor Fillet è cofa facile il concepi- 
re . che r afillo nitrolb forzato ad a ciré dal calore 
opera come un corpo, che ne ftrofini un altro, e 
per conlcguenza ne fiacca alcune part‘Ci.ile, ed in 
tal c.’.fo queft' acido n-jit può ditlblvere uè attaccare 
roto colle lue pioptie forze. 
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mente incroflati in filetti o in lame nella 
pietra verrofa , e qualche volta in mafTe, 
ed in conglomerati fallelli ; a qualche di- 
fianza dalle miniere primrodiali l’oro fi pre- 
fenta in picciole malte , in grani , in pe- 
piti, ec. e ne’ cavi delle montagne, che ne 
nafcondono le miniere , è dove fe ne fa 
maggiore raccolta ; fi trova anche in pa- 
gliuole ed in polvere nelle fabbie , che i 
torrenti rotolano ed i fiumi già 4 <i quelle 
medefirae montagne, e fpelTo quella polve- 
re d’oro è difperfa e dilTeminata fulle fpoa- 
de de’ fufcelli e nelle terre adiacenti ( f ) i 
ma fia in polvere, in pagliuole , in grani , 
in filetti o in malte, l’oro di ciafcun luo- 
go è Tempre della medefima elTenza , nè 
diverfifica che pel grado di purezza ; quan- 
to pià è divifo , tanto 'più egli è puro, 
coficchè fe è di 20. carati nella fua minie- , 
ra in montagna, le provenienti polveri 'e 
pagliuole fovente arrivano ai 22. ed ai 2J. 
perocché dividendofi quello metallo pur- 
goflfi e maffime d’ una parte del fuo natu- 
rale allegamento ; del rimanente quelle pa- 
gliuole e quelli grani , che altro non fono 
che frammenti di primordiali mine , pei 
quanti movimenti , urti ed mcontrt di al- 


(c) Walleriiis conta dodici Torta d’oro nelle fab- 
bie; ma quelle dodici Torta devono ridurQ ad un» 
Tuia, giacche nel colore, nella groflczza 0 nella fi- 
gura confiitc tutta la loro difterenza , 
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ite materie abbian dovuto fubire , nalla di . 
pib foffrirono di una maggiore divifione ; 
ron mai nell’ interno fono alterate , ben- 
ché fpelTo ederiorraente Ceno ricoperw di 
materie eterogenee . 

L’arte nodra giunge a depurare l’oro fino 
ai 24. carati, cioè ad una finezza, a cui noa 
mai arriva 1’ oro nel ,feno della terra , e 
dove anzi pii) volte è di 20. di 16, ed, 
anche di carati , di modo che fovencs, 

contiene un quarto , e tal volta un terzo 
di mefcuglio, il quale, quando fia. origi- 
nario , è una porzione d’ argento , che 
anch’effo quantunque molto , men denlb , e 
confegueatemente meno divifibile dell’ oro , 
fi riduce tuttavia in tenuidTime molecole, 
egualmente inalterabili ed inaccedfibili agli, 
sforzi degli elementi umidi , la cui azione, 
^idrugge tutti gli altri metalli ; ond’ è che 
l’oro e l’argento Tempre furono riguardati, 
come metalli perfetti ; ed il rame , il 
piombo , lo Cagno ed il ferro tutti fog- 
getti a più o meno -alterazione diconfi im- 
perfetti metalli in paragone dei due pri- 
mi J l’oro è dunque allegato d’ argento an-, 
che nella fua più ricca miniera e nella pro- 
pria matrice quarzofa quedi due metalli 
jn perfezione e purezza quafi pari fono in- 
timamente uniti ; r alta 0 bada lega dell’ 
oro nativo dipende dunque principalmente 
dalla poca o gran quantità d’ argento , ch'e- 
gli contiene ; nè per quello ne fegue , che 
l’oro non fu tal fiata mefcolato di rame 
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e ahre foftan7e metalliche ( W ) ; ma' 
quelli mefcuglj fono per così dire eHerio- 
ri, e l’ oro è allegato folo coll’ argento , 
ed in tutte le altre materie metalliche o 
tcrrofe vi è contenuto o diffeminato . 

Facilmente fi crederebbe, attefa 1’ affinità 
apparente dell’ oro col mercurio, e la loro 
vicendevole forte attrazione , che doveflero 
trovarfi fpelfiffimo amalgamati infieme ; ep- 
pure nulla vi è di più raro, un folo efem- 
plo d’ una miniera finora poffiamo conta- 
re , dove r oro videfi penetrato da quello 
fluido minerale; e parmi che la mia teo- 
ria ne dia la ragione ; imperocché qualun- 
que affinità flavi tra l’oro ed il mercurio , 
egli è certo , che la fiffità dell’ uno e la 
grande volatilità dell’ altro loro non vhann» 
permelTo di ftabilirfi nel medefimo * tempo 
ne’ medefimi luoghi , e fe mefcolaronfi , 
quello attribuir fi deve ad azzardi polle- 
riori al loro primitivo llabìlimento ed a 
particolariflìme circollanze . 

- L’ oro fparfo nelle vene , o in polvere ; 
in pagliuole , o in più o meno groflV gra- 
ni proveniente da frammenti di primitive 
miniere non folamente ha nulla perduto di 
fua ell'enza , ma acquillò maggior purezza: 
i Tali acidi } alcalini ed arfenicali , che ro- 


■( i ) Per efempio l’oro di Guinea , di Sofata , di 
Malacca contiene del rame e pochiffimo argento « e4 
il rame delle miniere di CoQuimbo al Perù contie- 
ne, per (jncllo che lì dice, udì’ oro lenia alcun lue- 
ùuglio d’argento . 
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dono tutte le foftanze metalliche , non pof- 
fono intaccare quella dell’ oro ; onde dal 
momento che le acque principiarono a fiac- 
care e ftrafcinare i minerali dei differenti 
metalli tutti faranno flati alterati, difTo- 
luci, dillrutti dall’azione di quelli fali; l’o- 
ro folo ha confervata intatta la fua effen- 
za, e quando trovoffi in quantità fufficien- 
te difefe anche quella dell’ argento. 

L’ argento , quantunque per diverfi ri- 
guardi pareggi in perfezione l’oro ,’non 
però si comunemente trovafi in polvere o 
in pagliuole nelle fabbie e nelle terre : 
d’ onde mai quella differenza , alla quale 
parmi , che non abbiali abbartanza polla 
attenzione ? perchè i terreni al piede de’ 
monti a miniere fono fcminati di polvere 
d’ oro? perchè i torrenti , che da effi han- 
no origine, rotolano delle pagliuole e de’ 
grani di quello metallo , mentre veggonfi 
sì poche polveri, pagliuole o grani "d’ar- 
gento in quelle medèfìme fabbie , benché 
Je miniere , da dove fcolano le dette ac- 
que, piò ricche fieno fpcffo d’ argento che 
d’oro? non è quella forfè una prova , che 
l’argento è flato diflrutto prima di poter 
ridurli in pagliuole, e che i fali dell’ aria , 
della terra e delle acque 1’ hanno afialito « 
e diffoluto lofio che ’trovoflì ridotto in pic- 
cole parricelle , in vece che i medefimi fa- 
li non potendo attaccare T oro , la fua fb- 
flanza rimafe intatta, anche fatto in pol- 
vere o in atomi impalpabili ? 
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Confi«.1eran(!o le propretà generali e par- 
ticolari dell’oro già abbiani veduto, di’ fi- 
gli è il piti grave , e confeguentemeote il 
più denfo de’ noetalli ( e ) , i quali fono 


( f ) La denfità dell’ oro, fu con efattezza deter- 
minata dal Sii'iior Briffon dell Accademia delle feien- 
ze. Dato il pefo di loooo. libbre d'acqua diftillata ( 

vide , che l’oro di 14. carati fufo e non battuto p«- 
fa igj^gi libbre 12 oneie 3 grolfi 62 grani, e che 
confeguentemente un piede cubo di quell’oro pu- 
ro peferebbe 1348. libbre i. oncia e 61. grani ; .e 
che quello medefi.no oro di 14. carati fufo e battu- 
to pefa relativamcnlc all’ac.iua 193ÌÌ17 libbre 12 on- 
cie 4 grolfi ìS grani . coGcchè il piede cubo di quell’ 
oro peferebbe 1335 libbre t oncie 0 grolfi 60 gra- 
ni. L’oro dei ducati d’ Olanda ili molto s’approlfi- 
ma a quello grado di purezza •, imperocché la gr.a- 
vitil fpccifica di que’ ducati è di liirbre is 

oncie 4 grolfi 25 grani , il che d.l i3;4 libbre 10 
oncie I groHu 2 grani per il pefo d’ i:n piede cubo 
di queir oro . Vts.s;aH la Tuv'-lu delle gravità fpeciji- 
ebe del Signor Brijfm . - Io ollerverò , che per ave- 
re precifamento le gravità fpecilìche di tutte le ma- 
terie non balta il fcrvirfi d’acqua dillillata ; ma che 
per conofccre efattamente il pelo di queil'acqua con- 
verrebbe farne dittillarc quella quantità , che ricer- 
cali per empiere un vaio cubo d’un piede di capa- 
cità, quindi pefare il tutto, e poi dedurre la tata 
del vafo; quello farebbe più giulto, che adoperauilo 
un vafo di alcuni pollici cubi di capacità : bifogne- 
rebbe altresì che il metallo foffe aflolutamentc pu- 
ro , il che non è forte polfibile, ma almeno più pu- 
ro che lì potrà j io ho fatto molto ufo d’ un glo- 
bo d’ oro raffinato con attenzione , d’ un pollice 
di diametro nelle mie Ipcricnze fui progreQ’o del ca- 
lore ne’ corpi, ed cfaminandoto nell’acqua comune 
vidi, che la perdita del fuo pefo arrivava a più di 

ina probabilmente quell’acqua era molto più 
Srave dell’ acqua dillillata . Io fono dunque fod.iis- 
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efli fteflfi le piìi pefanti fodanie dì tofte le 
materie terrellri^ nulla pu^ alterare o cati> 

• * I I 

fattiflimo, che uno de’noitri abili Fifici abbia deter- 
minata piu precifamente quefta denlicà dell* oro di 
S4 cerati, il quale, come qui conita , crefce di pe- 
lo per la perciilTione: ma era egli certo , che quell' 
oro folTe nlTolutamente puro ? è eofa qiiaf» imponì- 
bile la feparazione totale dell’ argento , che la Na- 
tura vi ha incrcniatoj ed altronde la gravità deU'ac- 
qua anche diftillata varia colla temperatura dell’ at- 
mosfera , onde rimane qualche incertezza fu 1' efat- 
ta mil'nra della denfìtà di quello preziofo metallo. 
Avendo fu di quello comunicati i miei dubh> al Si- 
gnor de Morveau, egli volle alficiirarlì , che un pie- 
de cubo d’ acqua dillillata pela 71 lib. 7 unc, -S 

grof, 8 gr. ed - di gr, elTendo la temperatura de(r 
aria la gradi, i. acqua, come fi fa,.peTa pii) o me- 
no fecondo che fa più freddo 0 più caldo , e le tro- 
vate difTercnte nella denfità delle diverfe materie 
Jottopolle alla prova deila bilancia iilroilatica dipen- 
dono non folamcnte dal pelo alToluto dell acqua al- 
la quale fi paragonano , ma anche dal grado cTeil* 
attuale calore di quello liquido , ed ecco la ragione 
della necefiìtà d' un grado fiSu, cioè, per efempio , 
della temperatura di 12 gradi, affinchè il rifuUato 
del paragone fia giiillo . Un piede cubo d'acqua 
dillillata pefando dunque fempre , alla temperatura 

di 12 gradi, 71 lib. 7 onc. s grof. 8^ gr- » egli'è 
•erto , che fe 1’ oro perde nell' acqua “ del fuo pe- 
lo t il piede cubo di quello metallo pefa i3$g Hb. 
1 onc. I. grof. s~ gr. , eiè che a mio patere è 

troppo , rifiettendo che il fnmmentovato globo finif- 
£mo d’ un pollice di diametro arrivava a perdere di 

pià Ai ^ del Tuo pefo nell' acqua non dillillata, • 
per conicgnrnza nell’ acqua dillillata potrebbe per- 
.deie ^ > Cd io. tal calo il piede cub» S 0fP 


I 
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gtare nell* oro quella preeminenfe qualità ; 
po^Tiamo dunque dire che in generale la 
denfità coftituifce la reale eflenra di tutta 
la materia brutta ^ e che quella priora pro- 
prietà fìffa nel tnedefimo tempo le nollre 
idee fulla proporzione della quantità dello 
fpazio con quella disila materia fotto un 
dato! volume . L’ oro è ii termine diremo 
di quella' proporzione , ogn’ altra follanza 
occupando maggiore fpazio ‘y egli è dunque 
la ntateria per eccellenza , cioè la folUnza , 
che di tutte è la- pih materia , e tuttavia 
quello corpo sì denfb e sì compatto j que- 
fta njateria , le cui parti fono così avvici- 
nare, così ferrate contiene forfè pih voto 
che pieno, e per cordeguenza ci d imo lira , 
che non -vi è materia .fenza pori , che il 
contatto degli atomi materiali non è giam- 
mai afTolwo' nè completo, che finalmente 
non efide alcuna follanza pienamente ma- 
•teriale^ cioè ndlai quale ii voto o lo fpa- 
2Ìo non Ila interpollo' ,• « non occupi piìi 
fpazio che la- materia itefla . 


pcFerebbe realmente >340 lib. 9 onc. » grof. is gr.; 
pnrmi dunque ,• ohe fi abbia efagerata la licnfità dell’ 
oro afliciirando, «h’ «gli pord« nell’ ac^ia meno di 
i debfuvprfo, mentre la niiner perdita pofiibile 

è di , nel qual cafo rh piede cuba pcfeacbbe 135$ 

libbre ; quegli , che pretendono , che pefi folranto 
U4* e nel medefimo tempo dicono, che pente nell* 
acqua “ e del fuo pefo , non fi fimo accorri, 
Che quefti due nkiltati fono facntiti T no daU'idti» « 
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Ma in ogni materia foiida quefli atomi 
materiali Tono a ba/ìanza vicini per tro- 
varli nella sfera della loro mutua attrazio- 
nè ) dove appunto, conGtle la tenacità di 
tutta la materia ‘foiida ; gli atomi della 
medefima natura fono quegli , che fi riu- 
nlfcono più dapprefTo ; così la tenacità di- 
pende in parte dalla omogeneità . Quetìa 
verità è dimortrata dalla fperienza ; peroc- 
ché qualunque allegamento diminuirle o di- 
fìrugge la tenacità de' metalli ; la tenacità 
deir oro è sì forte , che un filo di quello 
metallo d’ un decimo di linea di diametro 
può portare prima di romperli cinquecento 
libbre di pefo : non v’è altra materia me- 
tallica o terrofa , che vaglia a tanto . 

La divilibilirà -e la duttilità non fono 
che qualità fecondarle , che dipendono in 
parte dalla denfìtà ed in parte dalla tena- 
cità o dalla unione delle parti coiìituenti ; 
r oro ) che fotro uno ftelTo volume coo- 
t’ene più del doppio di materia che non 
il rame y farà folamente per quello una 
volta più d'vilibile , e liccome le. parti in- 
tegranti de'l’ oro fono più vicine le une 
alle altre che in quiiunque altra foiìanza, 
perc'ò per la fua duttilità è anche la più 
grande , e forpaffa quella degli altri me- 
talli ( / ) in una maggiore proporzione 

della 


(f) La duttilità dell’ oro è tale, che uo’ on- 
cia di quello metallo, che è un piccioliliùno voli)* 
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AUa dénfità o della tenacità , perché la 
duttilità, che é il prodotto di quelle due 
caule, non è in rapporto femplice all’ una 
o all’altra di quelle qualità, ma in ragio- 
ne compoila d’ ambedue ; la duttilità farà 
dunque relativa alla denfità moltiplicata per 
la tenacità, e quel’ è la ragione, che la 
duttilità dell’oro è anche pià grande a prò* 
porrione che in ogni altro metallo . 

Ciò non oflante la forte tenacità dell’o- 
ro e la fua duttilità anche più grande noà 
fono proprietà co<>l ellenziali come la , fu a 
denfità *, quelle derivano dalli denfità ed 
hanno il loro pieno effetto , finché nul- 
la intercetti l’unione delle parti conllituen- 
ti, finché l’omogeneità fuffille , e nefifuna 
f;rza o materia ilraniera cangi la pofizìo- 
ne di quelle medefime parti ; ma quelle 
due qualità , che credsrebbenfi effenziali 
all’ oro fi perdono fubito che la fua fo- 
llanza fubifce qualche difordine nel fuo in- 
terno ; un grano d’ arfenico o di llagno 

Miwrali i Tom. IV. H 


me, può coprire eJ imìorare efattiiriinamente un fi- 
lo il’ a'aeiito liinao "quattrocento quarantaquattro le- 
ghe. Di'iiomtrio di Chimica , articolo Oro . . . Un’ on- 
cia d’ oro pafiata a!U filiera può cfiemierlì in un fi- 
lo li» Tettantatre Icqhe di lunghezza. ,, Ménoirts de 
P Académir da Sciences, anno lyiq. ... I Battilori 
ridticon'i un’ oncia .li quello metallo in mille e fei- 
cenlo fogli I cialciino di trentafette linee di lun- 
ghezza ed altrettante di larghezza , il che tra tutti 
1 mille feìcento foglj monta a un dipreOb a cento 
dei f iedi quadrati di eftvnfione . 
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gettato fu ' un marco d’ oro in fufione o 
anche il lor vapore bada per alterare tut* 
ta quefta quantità d’ oro , e Io rende tan- 
to iragile, quanto egli era per lo avanti 
tenace e duttile : alcuni Chimici hanno 
pretefb , che le materie infiammabili gli 
facciano parimente, perdere la fua duttili.* 
tà, per efempio f allorché eflTendo in fufw*; 
ne, egli è immediatamente efpofto al va-, 
pore del carbone { g) ; ma io non cr»., 
do , che quella opinione abbia fondamento. 

L’ oro perde la fua duttilità anche per' 
la perculTione, egli s’ indura , divien fragile, 
fenza addizione nè mefcuglio d’ alcuna >ma-^ 
teria nè vapore , ,ma pel folo fconcertdi 
delle fue parti integranti : onde quello me-- 
tallo , che di tutti è il pili duttile , .alrpa-^ 
ri degli altri perde la duttilità; il che- pro^- 
va quella non ellere una proprietà elTea- 
ziale e collante alla materia metallica ; ma' 
folamente una qualità relativa ai differenti 
fiati, in cui ella fi trova, llando ■ a noi 
il toglierla per mezzo • dell’ Jnduramen- 


C r ) •< Io ignoro , mi fcrive a quefto propoiìto il 
Signor Titlet, Te (ianQ Fatte delle Fperienze ben de* 
eilc per provare, che 1’ oro in fufìone perde la fua 
duttilità ciTcndo efpodo al vapore del carbone; ma 
io fo con certezza, che ne' travagli delle monete (l 
sfa, quando l'oro è in fufione ne' crocinoli , di co. 
frirli di carbone , affinchè vi fi coofervi un gran 
calore, e fovente fi agita I' oro nel crociùolo eoa, 
un lungo carbone, e mezzo • infuocato, fenaa che il 
atetallo nulla perda della fua duttilità,,. . , 


•' dell^Oro^^ tyt 

to,‘ed a let renderla colla ricottura al fuo^» 
co ogni qual- volta lo vogliamo . De! ri» 
manente il Signor Briffon dell’ Accademia 
delle ' Scienze riconobbe con ifperienze be- 
nilTìmo efeguite , che 1’ induramento dimio 
noifce la duttilità de* metalli nel mentre 
che aumenta -la loro denTirà, e confeguen- 
temente gli fa d’ una maggiore fpecifrca 
gravità , e che tutto ritorna allo flato per 
la ricottura ( A ) * • . ' 

. La fiflfttà al fuoco » che ancora G riguar- 
da come una delle proprietà elTenziali deli* 
oro, non è tanto aflfoluta, nd sì grande co“ 
me ) volgarmente dietro alle fperienze d* 
Boyle e di Kunckel lì crede j elfi hanno % 
dicelì , per alcune fettimane tenuto deli’ o- 
ro in fulìone fenza alcuna perdita di pefo 
ma. io ^ fono afficurato- da fperienze fatte 
l’anno I747* (i )- al mio fpecchio di- ri- 
fieflSone , che l* ore» fuma e 6 fublima in 
vapori' anche avanti di liquefarli 5 fappiamo- 
altronde che , nel - momento , che quello 
metallo divien rodo , e che è per entrare* 
in fulìone , innalzafi alla fua fuperffcie una 
piccola fì<immad’ui> verde leggiero, ed il Sig, 
Macqner nollro erudito Profelfore di Chi- 
mica' ha feguiti i progredì dell* oro in fo- 
• -Ha 


( b") .Mémoires ile T Acaddmie des CcienceS , mb»., 
1772 , fecomU piìfte . ' 

■( » ) Memorie fu gli fpecch) ullerj ^ ‘ 

fupplemciito alla Stoiia Naturale, ttma l. 
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fone ■'al foco d’ uno fpecchfo refringente*,' 
ed egualmente vide, eh’ egli continuava a 
fumare e ad efalarfi in vapore ; H dotta 
Uomo ha. dimoftrato , che quello vapore 
era metallico, che alTaliva ed indorava l’ar- 
gento c le altre materie,* che (lavan fopra 
quell’ oro furnante (, k ) . Non è dunque 
dubbiolb , che !’• oro fi fuWimi in vapori 
metallici non fohmente'-dopo-, ma anche 
prima diffonderli al foco degli ‘fpecchj urto, 
rj, da cui dobbiaiTrO -inferire ,' che quelV ef- 
fetto non riconofee per caufa la grandif- 
flma violenza del fuoco folate , operando- 
ii la fublimazione ad un grado dì calore 
molto mediocre , e prima che il -metallo 
«nrri in fufione : quindi è , fe le fperienze di 
Boyle e di Kunckel fono efarte , fi farà 
forzato a dire , che 1’ effetto del noflro fuo- 
«w full’ oro non è -lo ftelTo di quello del 
fuoco folate , e che fe 1’ oro nulla perde 
al primo , molto pub perdere e forfè tut- 
to al fecondo; ma io non pollo afienertni 
dal dubitare della realtà di quella differen- 
za d’effetti del fuoco folate e de’ nolìri fuo- 
chi, e ibfpetto che quelle fperienze di Boy- 
le c di Kunkel non fieno Hate efeguite con 
ballanre precilìone per conchiudere, che l’oro 
è affolutaraentc filfo al fuoco de’ no-lri for- 
nelli . 

Anche l’opacità è una di quelle qualità , 
che dacnofi all’oro per eccellenza al di fo- 


(,k) DÌ2ioii3(ìo ài Chimica, artieoi» Orot • 


pra di o«n’ altra materia; ella dipende, di- 
ceQ , dilla j^ra>7de de»Jttii->di /^uejU metaf!>ì ^ 
la più fattile fo,^Ua non lafcia'pa fare la luce Ce 
non per le accidenttiH fenditure (/): dato eh 
vero, le più denfe materie farebbero Tempre 
le più opache;- ma fpefl'o fi offerva il con- 
trario, fi conofeono materie leggieriifitne in- 
tieramente opache, e pelanti materie, che 
fono, traiparenti : anzi le foglie dell’ oro bat- 
tuto lal’ciano palTare la luce a traverfo i lo- 
ro pori; e Boyle, fe non m’inganno ha 
olTervato il primo, che quella luce , che, tra- 
verfa l’oro, è turchina; ora i raggi turchi- 
ni fono, i più piccoli atomi della luce fola- 
re ; quelli de’ raggi rolli e gialli fono i più-, 
grollì , ed è forfè quella la ragione, che i 
turchini pofiiono .pafiare a traverfo i’ oro ri- 
dotto in fogl;, mentre gii altri più grolR 
non fono ammelfi, o fono tutti rifl-,jffi ; ol- 
tred'chò quella luce turchina effendo unifor- 
memente apparente fu tutta reiìenfione della 
foglia ci dimollra ad evidenza ch’ella lia paf- 
fata pei Tuoi pori e non gu per le fenditu- 
re. Quello ha relazione all’ effetto, ma iti 
quanto alia caufa, fe l’opacità, che è il 
contrario della trafparenza , dipendeffe dalla 
fola denfità, l’oro farebbe certamente il cor- 
po più opaco, come l’aria è il più trafpa- 
rente; ma quanti efempli non vi fono con- 
, trari? il crillallo di rocca sì trafparcnte 

E 3 . . 
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non è egli più denfo della pii» parte delle* 
terre o pietre opache ? e fe fi attribulfce la 
Trafparenta all’ oaaogeneità , T oro , le cui 
parti fembrano omogenee, non dovrebb’egir 
«fiere trafparentiffimo? parmi dunque , che 
l’opacità non derivi nè dalla denlità della 
materia , nè dalla omogeneità delle fue parti, 
e che la prima caufa della trafparenza è la 
difpofizione regolare delle parti coftituenti e 
de’ pori ; che quando quelle medefime parti 
trovanfi difpolle in forme regolari ed in mo- 
do di lafciare tra di loro de’ voti fituati nel- 
la medefima direzione, allora la materia dev* 
«fiere trafparente, e che ella è al contrario 
neceffariamente opaca fe i pori non danno 
in cofrirpondenti direzioni. 

E quella difpofizione, che fa la diafanità, 
s’oppone alla tenacità ; per il che i corpi 
diafani fono in generale pili friabili dei cor- 
pi opachi, e l’oro, le cui parti fono molto 
omogenee, e grand filma la tenacità, non 
ha le fue parti così difpolle; ognuno può of- 
fervare che rompendolo elle fono , per così 
dire, ingranate le une nelle altre ; elle al 
microfcopio prefentano dei piccoli angoli pri- 
fmatici rilàltanti e rientranti; da quella di- 
fpofizione dunque delie fue parti codituenti 
l’oro hA la fua grande opacità, che non pa- 
Te in fatti sì grande, fe non perchè la fua 
denfirà permette di eilendere in una fuperfi- 
cie immenfa una picciolifiìma malfa, e la 
foglia d’ oro , per fottile che fia , - è fempM 
piò deafa d’ogn’ altra materia: Qon per tanto 


qoefla diflribuzione di voti o'pori ne’ corpi 
npn è r unica caufa, che pofla' produrre la 
trafparenza il corpo trafparente non è ia 
quello primo calo che un crivello, pel qua- 
le può; palTare la luce ; ma allorché i voti 
fono piccioliffimi , la luce è talvolta refpia-< 
ta in vece di edere .ammeda ; è necedario y 
che vi fia attrazione tra le parti della ma- 
teria c gli atomi delU luce , acciò quelli pe-. 
Dettino la. materia i imperocché qui non dob- 
biamo confiderare i pori come fquarciature , 
o fori , tna cprne interdizj .altrettanto piò 
piccoli e rpiò llretti , che la materia é piu 
denfay.ora fe i raggi di luce non hanno af- 
finità col corpo , fui quale edl cadono, fa^ 
ranno ridedì e npn lo penetreranno; Tolio, 
col quale fi bagna la carta per renderla tra- 
fparente , ne riempie eJ ottura nel medelì- 
mo tempo i pori; egli non produce dunque 
la trafparenza , fe non perchè dà alla carta 
maggiore affinità, che non avea , colla luce, 
e fi potrebbe dimoltrare con molti altri efera- 
pli r effetto di queda attra'rione di trafmif- 
fione della luce, o di altri fluidi ne’ corpi fo- 
Ikli; e. forfè l’oro , la cui foglia fottile la- 
fcia padare i raggi turchini della luce ad e- 
fclufione di tutti gli altri raggi, ha egli piò 
affinità con quelli raggi turchini, i quali per- 
ciò fono accettati,, mentre gli altri tutti fo- 
no refpinti i ‘ A 

Tut^e le- reflrizioni da noi fatte fuUa fif- 
jìtà, la duttilità e l’opacità dell’ oro proprie- 
là |TÌguar4*te troppo, adolute, non impedifco- 
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no, ch’egli abbia nel più alto grado tutte 
le qualità , che caratterizzano la nobile fo- 
flanza del più perfetto metallo,* ‘imperocché 
bifosna aggiugnere alla fua preeminenza in 
denntà ed in tenacità anche quella d’ un’ cf- 
fenza mdeflruttibile e d’ una durata quali eter- 
na ; egli è inalterabile , o almeno più dure- 
vole , più impaflìbile di qualunque altra fo- 
flanza ; egli oppone una refillenza invincibi- 
le all’azione degli elementi umidi , a quella 
del zolfo e dei più potenti acidi e più cor- 
rofivi fall : non per tanto abbiamo trovati 
colla noftr’arte non folamente i mezzi di dif- 
folverlo, ma anche quelli di fpogliarlo della 
maggior parte delle Tue qualità , e fe la Na- 
tura non fece altrettanto , è che la mano 
dell' uomo condotta dallo fpirito fovente ope- 
rò più che lei, e, fenza fortire dal noltro 
fogge t to , vedremo, che l’oro dilToluto , l’oro 
precipitato, l’oro fulminante, ecc. non tro- 
vandoli nella Natura fono altrettante novel- 
le combinazioni tutte rifultanti dal noUro in- 
telletto. Non è già, che fia filicamente im- 
poffibile , che nel feno della terra s’ occulti 
dell’oro difibluto, precipitato e mineralizza- 
to , poiché noi polfiamo dilTolverlo c preci- 
pitarlo dalla fua dilToluzione , e poiché ia 
quello flato di precipitato egli può elTere af- 
falito dagli acidi femplici .come gli altri me- 
talli e moftrarll per confeguenza fotto una 
forma mineralizzata j ma ficcome quella dif- 
foluzione fuppone la riunione di due acidi , 
c ricercafi una tèrza coaabinaaione , acci^ fc- 
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goa il precipitato; non è da rtupirfi, fe tro-i 
vili poco o nulla d’oro mineralizzato nel fe- 
Bo della terra ( >» ) , mentre tutti gli altri 
metalli fi prefentano quafi l’empre fottoque- 
fta forma , eh’ effi ricevono tanto più facil- 
mente , quanto fono più fufcettibili d’ effere 
attaccati dai fali della terra e dalle impref- 
fioni degli elementi umidi . 

Non mai trovaronfi precipitati d’oro, nè 
oro fulminante nel feno della terra y la ra- 
gione diverrà fenfibile, fe fi confiderà in par- 
ticolare ciafeuna delle combinazioni neceffarie 
per produrre quelli precipitati ; primieramen- 
te non fi può difTolvere 1’ oro , fe non per 
mezzo di due potenze riunite e combinate , 
l’acido nicrofo coll’acido marino, o il folfo 
coir alcali , e la riunione di quelle due fo- 
flanze attive deve eflere rarilfima nella Na- 
tura, poiché gli acidi e gli alcali, quali noi 
gli impieghiamo , fono eglino fielTi dei pro- 
dotti della nollr’arte, ed il folfo nativo non 
è che un prodotto di volcani ; quelle ragio- 
ni fono le llelTe ed anche più forti per i pre- 
cipitati d’ oro ; imperocché é necéitaria una 
terza combinazione per tirarlo dalla Tua dif- 
foluzione per mezzo del raefcuglio di qual- 
che altra materia , colla quale il dillolventc 


( »i } L’oro è mineralizzato, dicefi, nella miniera 
di Niif.iacb , ù pretende anche , che il zinopel o /«• 
noplo provenga dalla decompofizione dell’ oro fatta 
dalla Natura fotto la forma d’ una terra o calce c»* 
Iute di porpora} ma dubito della verità de’fattài. 
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abbia pib d’affinità che non colf òro; e 
ouindt , acciò quefto precipì’tato poffa acquii 
«are la proprietà fulminante , bilbgna ice- 
gltere ancora una materia tra tutte le altre ) 
che poffano ugualmente precipitare l’oro dal* 
la fua diffolu 2 Ìone : qu.’iia materia è 1* akalt 
volàtile, fenza il quale non pub divenir fui* 
minante; quell’ alcali volatile è il folo inter* 
taiezzo , cbe libera fubitamente 4’ aria e ca- 
giona la fulminazione; giacché fe noti è en- 
trato alcali volatile nella diffoluzione dell’ o- 
to , è venga precipitato coll’ alcali filTo o 
tutt’ altra materia, non farà fulminante ; fi- 
'ualitiente bifogna ancora comunicargli un'fuf- 
fcicnte calore , perchè eferciti queft’àzionè 
f^ulminanie; ora tutte quelle condizioni ria- 
»ite non poffono incontrarli nel feno della 
terra, e perciò è ficuro, che non mai vi li 
troverà oro fulminante . Si fa , che l’ efplolio- 
re dì queir oro fulminante è molto piò violen- 
ta di quella della polvere a cannone, e che po- 
trebbe produrre degli effetti anche prò terri- 
bili ed anche ufarfi in una maniera piò inlì- 
‘diofa non ricercandoli nè fuoco , nè fcintilla, 
‘'ma ballando il calore fólo prodotto da ua 
leggiere flrofinamento per caufare una fubi- 
'"tanea e fulminante efplofione. 

Per quanto parmi, indarno fu tentata la 
fpiegaziope di quello prodigiofo fetiómeriò j 
tuttavia facendo attenzione a tutte le circo- 
flanze , e paragonando i loro rapporti mi 
‘ fembra , che fi polfa almeno tirarne delle ra- 
gioni foddisfadeoti e plaofibililfime fulla^ta- 
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di quefl’ effetto ; fe nell’ acqua regale , di 
cui fervefi per la diffoluzione dell’ oro , noli 
è. entrato alcali volatile o fotto la Tua pro- 
pria forma , o fotto quella del Tale armonia- 
co , in qualunque modo o con qualunque in- 
termezzo fi. precipiti quello metallo , egli 
non. farà , nè diverrà fulminante , ammena 
che non fi faccia ufo dell’ alcali volatile per 
quella precipitazione : allorché al contrario 
U diffoluzione fari fatta col fale armoniaco, 
che fempre contiene dell’ alcali volatile , jn 
qualunque modo e con qualunque intermez- 
zo fi faccia" la precipitazione , V oro diverrà 
.Tempre fulminante ; dunque quella qualità 
fulminante dipende dall’ azione o dal mefcu- 
glio dell’alcali volatile, e non fi deve elTere 
incerto fu quello punto, poiché il precipita- 
to fulminante pefa un quarto di piìt dell’ o- 
rq, di cui- egli è il prodotto ; ora quello 
quarto di materia eterogenea , che fi è alle- 
gata coll’oro nel precipitato , altro non è 
almeno in- gran parte , che alcali volatile ; 
tua quell’ alcali contiene indipendentemen- 
te dal Tuo fale< una gran quantità d’ aria 
infiammabile , cioè d’ aria elallica milla di 
fuoco j per il che non è forprendcnte , 
che quello fuoco o quell’aere infiammabile 
contenutp.^ nell’ alcali volatile , che fi trova 
incorporato per un quarto' coll’ oro , s’ in- 
fiammi diffatti pel calore , e produca un’ ef- 
.-plofìone tanto più violenta, quanto pih maf- 
fKcie e pib refillentì alT azione di quello in- 
coercibile elemento fono le molecole dell* a- 
’■ ■ H « 


"\ 


l|8o Storia Naturale 

roj.nfllc qaali è impegnato; nè altra ragio- 
ne, fuorché quella dell’ aria infiammabile con- 
tenuta nell’ oro fulminante può efTere affe- 
gnata per ifpiegare che il folfo miflo con 
quello precipitato ne dillrugge la qualità ful- 
ininante; imperocché - il folfo, il- quale non 
é'che la materia del fuoco fìlfata dall’acido, 
ha la piò grande affinità con quefta medelì- 
ma matetia del fuoco contenuta nell’ alcali 
volatile; egli deve dunque togliergli quello 
fuoco , ed allora la caufa dell’ efploiìone è o 
diminuita o anche annichilata dal mefcuglio 
del 'folfo coll’oro fulminante. •• 

L’oro fulmina avanti di eflere fcaldato fi- 
so a roffo ne’ vafi chiufi come in pieno aere; 
Sia quantunque quello • calore necelTario per 
produrre la fulminazione non fia grandiflìmo, 
•egli è certo , che in neHuna parte nel feno 
della terra evvi un tal grado di calore , fe 
eccettuiamo i luoghi vicini ' ai fuochi fotter- 
tanei , e per confeguenza 1’ oro fulminante 
non può elTere che ne’ foli volcani, di cui è 
polTibile, eh’ abbia talvolta aumentati i ter- 
ribili effetti', ma per la fua efploiìone llelTa 
quell’ oro- fulminante fi trova tutto in un 
colpo annichilato , o almeno perduto e di- 
■fperfo in atomi infinitamente piccoli (»), 


(«) Nota, Il Si». Macquer dopo avere citati al- 
cuni efempi funelll della fulminazione dell’ oro fc- 
guita a Chimici poco attenti o troppo cora^'g'vfi di- 
ce, che avendo fatto fulminare in una gran campa- 
na di vetro una quantità di quelfu precipitato abaf- 
tanaa piccala per aver juilla da temere, rrovoffi da- 
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Non' è dunque meraviglia , che non fi fi^; 
mai trovato oro .fulminante nella Natura y 
da una parte il, fuoco o il calore dilfruggeth- 
dolo facendolo fulminare, e dall’ altra, non 
potendoli efercitare quell’ azione fulminante 
nell’ interno della terra al grado della fila, 
attuale temperatura ; del rimanente non dob- 
biamo dimenticarci, che in generale i preci- 
pitati d’oro, quando fono ridotti, fono real- 
mente Tempre oro ; non così però net loro 
fiato di precipitato e prima della ridazione, 
elfi non fono allora, come l’oro ftelTo ,. in- 
alterabili , indellruttibili, ecc., la loro elfen- 
za non è dunque pih la medelirna deH’.oro 
di natura , tutti gli acidi minerali o vege- 
•tali (o) , ed anche i femplici acerbi , qual’è 

po lo fcoppiO filile pareti ddla campana I’ oro in 
natura, che ijuefto fcoppjo non avea alterato; e fic- 
come quello potrebbe iiulurre in errore io' credo di' 
dover offervare ^ che la materia attaccata alle pareti 
del vafo noti era oro in natura, ma oro precipitato , 
dò che è molto lUvcrfo , poiché quell’ ultimo ha 
per, luta la principale propriet.i ilella fua natura , che 
è di elfcre inalccrabiìc , ed indiirulubile agli acidi 
femplici . 

(o) ,, L’aceto non attacca 1’ oro., finché egli è 
in malfa ; ma fe dopo avere dilfoliito quello metal’o 
noli’ acqua regale , lo li precipita eoli’ alcali filTu , 
1’ aceto dilTolvc quello precipitato; quella dilToluzio- 
jie fatta coll’ aceto è parimente precipitala dall’alca- 
li filVo c dall’alcali Volatile, ed il precipitato' sfor- 
mato da quell’ ultima foUaiiza è fulminante. ÌTIc- 
mens de Chimie d;l Sigror de Mt-rveau . laiiio IIU 

fag. if, - . - 
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la noce di galla (/>), agifcono fu quelli pre-* 
cipitati e pofTono diffolverli ^ mentre T oro., 
in metallo non ne prova alcuna alterazione; 
i precipitati dell’oro raflbmigliano dunque a,] 
quello riguardo ai metalli imperfetti 5 e pof-; 
fono per confeguenza effere ugualmente al-^. 
terati e rnineralizzati : ma noi„ora abbiamo., 
provam , che le combinazioni necelTarie per - 
fare dei precipitati d’ oro non poterono che.; 
difficiliiTimamente trovarli nella Natura, .on.d’ 
è, che realmente poco o nulla eli Ile d’ oro^ 
mineralizzato nel feno della terra, e. fe ne. 
efiUeffe, farebbe in fatti diverfiflìmo dell’ al- ; 
trOj.fi potrebbe dilTolverlo con tutti gli acj-.. 
di, poiché quelli. diflbivono i precipitati , di 
cui fi farebbe formato quell’ oro mineraliz-. 
zato. 

Balla una piccola quantità d’acido marino 
mille coll’acido nitrofo per dilToIvere l’oro; 
ma la miglior proporzione è di quattro parti 
d’acido nitrofo ed una parte di fale armo-, 
iliaco. Quella dilToluzione è di un bel color 
giallo , e quando i difiolventi fono piena- 


f f ) L’ inrtifione di galla prepipita col tempo 1 « 
difTolnaìone d’oro, formanu infenfibilmente delle 
nubi di color porporino, che allarganfi in tutto il 
liquore ; 1 ’ ore cade al fondo del vafo in piccoliflì- 
nia quantità , riiinendofi quali interamente alla fu- 
pcrficie del liquore , dove fi moftra col l'uo lucido 
metallico . 11 Signor Monnet ( dijfelution des Ali. 
taux , pa/'. 117 ) fofticne, che l’oro precipitato coll* 
cftralto acerbo è folubile nell’ acido nitrofo , e chi 
quella difioluzionc è fiabilifiima, di colore turchi- 
niccio c non precipitabile dall’ alcali filfo ... ^ 
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mente fatursti, ella diviene chiara e trafpa- 
rente ; in ogni flato ella tigne in violetto 
più' o meno carico tutte le foflanre anima- 
li : facendola evaporare, raffreddandofi dà dei 
criflalli d’un bei giallo trafparente ; e fe fi' 
fpinge pib lungi evapora-zione per mezzo' 
del calore, i criflalli fcomparifcono , e coti 
rimane che una polvere gialla e finiflìma , 
che non ha il brillante metallico. / 

Quantunque fi pofla precipitare T oro dif- 
foluto nell’ acqua legale con tutti gli altri 
metalli , 'cogli alcali , colle terre calcari , ecc. 
r aitali volatile però è tra tutte le materie 
conofciute il più proprio a quefl’ effetto, egli 
riduce r oro più prontamente che gli alcali 
fiflì o i metalli ; quefli cangiano il colore 
del precipitato; per efempio lo flagno gli dà 
il bel color porporino , che fi adopra Tulle 
noflre porcellane. 

L’oro poro ha poco lucido, ed il Tuo co- 
lore giallo è molto mortificato ; il me- 
fcuglio deir argento lo imbianca , quello del 
rame lo arrofla ; il ferro gli comunica il Tuo 
colore , una parte di fufo acciaio con cinque 
parti d’oro puro gli dà il colore del ferro 
limato ; i BiTgiotieri fi fervono con vantag- 
gio di tali millure pei lavori , dove hanno 
bifogno d’ oro di differenti colori . Si cono- 
fcono in Chimica (^) varj procefTt, pei qua^ 


(?)»»! precipitati, che fi ottengono, quando fi 
decompone la difroluzione dell' oro nell’ acqua rega- 
le per mezzo dell'argento , del rame , del ferro e 
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li fi pofibno dare ai precipitati dell’ oro i 
pili bei colori , porpora , roffo , verde , ecc. que-. 
fii colori fono filli, e polTono impiegarfi ne- 
gli fmalti j il borace imbianca 1’ oro piucchè, 
qualunque altra mifiura, ed il nitro gli ren-. 
de il color giallo , che il borace avea fatto’ 
fcomparirc . 

vSebbene 1’ oro fia il più compatto ed il_ 
più tenace dei metalli , è però poco eia-' 
iVico e poco fonoro : è flefiibilifiimo e più 
pieghevole dell’ argento , del rame e deL 
ferro , che di tutti è il più duro \ il. 
piombo e Io llagno fono i foli più trat- 
tabili dell’ oro e nel medefimo tempo me- 
no elaftici ; ma per arrendevole eh’ egli, 


ilei regoli ili cobalt e di zinco, fono molecole d’o- 
ro ravvivate per la via umida; in vece che impie- 
gandofi lo llagno, il piombo, l’antimonio , il bif- 
nuit e l’ari'enico, i rlfùltati di tali operazioni fqno 
delle calci d' oro fufcettibili di vetrificazione aggiun- 
gendovi delle' follanzc vetrofe , che ne ricevono un 
color di porpora ... Gli ottenuti precipitati coll* 
iutcrmvzzo del piombo fono d’ un bigio • nericcio ; 
quello dello Ragno è colore di porpora . . . Facen- 
(loft fulminare l’oro fililo (lagno, fui piombo, full’ 
antimonio, fui bifmut e full’ arfenico lì ottiene una 
calce colore di porpora, la quale è analoga al pre- 
cipitato di Laniiis; in vece che 1’ oro fulminando 
fiiiV argento , fui rame , fui ferro , fui cobalt e fui 
zinco, fi ravviva e s’ incrolla fu qncRi regoli me- 
tallici. Lettrts dii Ihttore Deme/le , tomo 11.^ 
f-'g 4 ? 9 * 6 i. - L’ oro'parimente è calcinata e ridot- 
to fn talee colore di porpora da una forte fcarica 
elettrica . . . Ma la ftdia fcarica ravviva 1’ oro in 
calce , come riduce la calce di piombo . Elémens de 
L'himit, d;l Slj^uor de ^/Horvteu ^ tomo t 
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fia, non è cofa facile il romperlo . I Viag- 
giatori dicono , che l’oro di Malacca, che* 
fi fuppone venire dal Madagafcar , e che è 
quafi tutto bianco , fi liquefi con prontezza 
uguale a quella del'piombo. Si afiìcurajche 
nelle fabbie di alcuni fiumi di' quelle contra-, 
de fianvi dei grani d’oro si molli che fi ta-' 
glino col coltello e ricevino perfino 1’ im- 
pronto d’un figillo (r) : fi fonde quafi come 
it piombo , e fi pretende , che quell’ oro fia 
Il più puro di tutti : ciò, che è certo, fi è, 
che la 'purezza di quello metallo è in ragio- 
ne Inverfa della fua durezza , e che nelle’ 
fiato di purezza anche llrofinato o fcaldato.' 
non ha odore nè‘ fapore fenfibile. Malgrado' 
la fua tenerezza è però fufcettibile d’ un gran- 
difiìmo grado di durezza per la perculfione 
fovente reiterata del martello , o per la fuc- 
cefiìva e forzata comprelfione della filiera ; 
egli perde anche allora una gran parte della 


( r ) Alcuni Chimici foftenufro , che coll’ arte dac 
fi polla all’ ero quella mollezza , che talvolta ha 
ilatla Natura; Bccher nel lecoiulo fupplemcnto alla 
£ua Fifica fotterraoea indica a qirdlo fine il proed- 
fo , il quale confiile a xvttare un gran numero di 
volt* lo ftdTooro fufo in un liquore compòfto di Tale 
ìtr.ndniaco e di fpirito di vino rettificato , procelTb 
che io defidero. che folTe verificato . . . Brandt di- 
ce dice di avere ottenuto un oro bianco e fra- 
gile dopo una lunga digcllione col mercurio , ed ia 
quello fiato dTcre piìi'polfihile l'intera fcparazione 
del mércniio dall’oro, nè per mezzo della piu for- 
te calcinazione fa;ta col zolfo , iiè più volte repe- 
tendo la fnfione al più violeuto fuoco . Lcttres dii 
£m»rt Dr,ncjte\ tam$‘ H, ^ fi/ig. 4^». 
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- fua dutrilità e diviene molto fragile ... Tutti 
i metalli acquiilano un eccello di dureiza me-.. 
diante U compreflìone , ma ferapre fi pub 
diftruggere qnelT effetto facendoli ricuocere’ 
al fuocO: , e 1’ oro , che è il più dolce, .ilj 
più duttile di tutti non lafcia di perdere que-, 
Ila duttilità per, una forte e lunga percuffioj;, 
ne i egli diviene non folamente più duro , ^ 
più elallico, più fonoxo , ma fi sfoglia- alle 
eilremità , allorché gli fi fa fubire una for-! 
zara eftenfione fotio i curri di zecca .* tutta^ 
via egli perde colla ricottura quello forte 
duramente con più facilità di alcun altro me- 
tallo ballando di fcaldarlo non fino a rollo 
in vece che il rame ed il, ferro, devono ef- 
fere penetrati dal fuoco. , ’ . 

Dopo avere efpolle le principali proprie-, 
tà dell’oro, dobbiamo indicare anche i mez-, 
zi, de’ quali fi ferve per fepararlo dagli altri, 
metalli , o dalle matefie eterogenee , colle- • 
^uali fi trova fovente mefcola,to . Ne’ lavor( 
in grande fi fa ufo del piombo nella fufio- 
ne , il quale fepara dall’ oro tutte le mate- 
rie eterogenee ammucchiandole in ifeorie : 
s’impiega anche il mercurio, il quale amal- 
gamandoG ne fa , per così dire, l’ellratto, 
attaccandovifi con preferenza . Ne’ lavori chU’, 
XTiici il più delle volte fi praticano gli acidi , 

„ Per feparare l’oro da qualunque altra ma- 
teria metallica è trattato, dice il mio dotto' 
amico Sig. de Morveau , o coi fa li,' che ac-, 
taccano i metalli ufando un violento calore, ; 
e che s’ appropriano anche i’ argento , che 
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pórrebbe eflTergli allegato , quali fono il vi-‘' 
triolo, il nitro ed il fai marino; o col fol- 
fo o coir antimonio, che abbonano di Tali;’ 
o finalmente colla coppellazione , la quale 
conHlle a mefcolare l’oro con un incirca il 
doppio in pefo di piombo , il quale vetrifi- 
candofi feco ftrafcina e riduce in ifcorie tutti 
gli altri metalli imperfetti (j). „ La cop-‘ 
pellazione lafcia dunque l’oro allegato anco-^ 
ra all’ argento ; ma pofTiamo fepararli per* 
mezzo degli acidi , che attaccano l’ uno o* 
l’altro di quelli metalli: e poiché l’oro re-’ 
fiiìe'ad ogni femplice acido e perfino al fol-’ 
fo fteflfo, e tutti viceverfa poITono diffolvere* 
i'argento , fi hanno , come fi vede , diverfi 
mezzi per fare la feparazione di quelli due’ 
metalli : ordinariamente s’ impiega r acido ni- 
trofo puro, ma non troppo forte o concen-’, 
ttato ; e^li è fra tutti gli acidi quello , che- 
dilTolre l’argento con maggior energia e fen-’ 
za aiuto di calore , o tutt’ al piìi con us 
piccol calore per cominciare la difioluzioiie 
In generale perchè abbiali dilToluzione 
non folamente è necelTario , che paffi una' 
grande affinità tra il dilfolvente e la mate- 
ria da diflblvere , ma che anche una delle 
due materie fia fluida per poter penetrare 
l’altra, riempirne rutti i pori, e dillruggere 
colla forra d’ affinità quella della coerenra' 
delle parti della materia Iblida. Il m-rcurio 
per la fua fluidità e per la fua grandilfima 


j Elémens il« Chiinic , articolo Or» . 
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affinità coir oro dev’ edere riguardato come 
uno de’fuoi dilTolventi, penetrandolo e divi- 
dendolo apparentemente in tutte le fue par- 
ti; dico apparentemente , poiché in realtà 
altro non è che un’unione, ed una fpecie di 
allegamento e non una didoluzione , e fi eb- 
be ragione di dare a quello allegamento it 
nome di amalgama , perchè 1’ amalgama fii 
difirugge colla fola evaporazione del mercu-. 
rio e pub farfi a freddo non producendo che^ 
ixn’ unione particolare, e meno intima ;di, 
quella .degli allegamenti naturali o fatti, me- 
diante la liquefazione ; e diffacti quelV amal- 
gama con qualunque metallo vada unita giam- 
mai prende altra folidità fuorché quella d’u- 
na palla molto mole , e fempre partccipaa* 
te della fluidità del mercurio. Ma l’ amalga- 
ma fi fa perb meglio a caldo che a freddo : 
ii mercurio quantunque del numero de’ liqui- 
di non ha la proprietà di bagnare le mate- 
rie terrofe , o le calci metalliche, egli non 
contrae unione che co’ metalli, che fono fot- 
to.la forma di metallo : una piccioliffima 
quantità di mercurio balla per renderli fria- 
bili, coficebé fi pub in quello flato ridurli in 
polvere colla femplice triturazione, e- con 
quantità grande di mercurio^ fe ne fa una 
palla , ma che non ha coerenza né duttilità; 
con quello modo femplicillimo polfiamo amal- 
gamare r oro , che di tutti i metalli ha -la 
più grande affinità col mercurio ; ella è tan- 
to potente, che prenderebhelì per una fpe- 
cie di magnetìl'rao l’oro imbianca, fe è toc;* 
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co clal naercirio p 2 r poco "-anche che ne ri* 
ceva le emanazioni, ma ne’ metalli, 'che dif- 
ficilmente '^con lui s’ unifcono , bilbgna pei 
ftcceflTo deir amalgania'' impiegare il l'occorfo 
del fuoco, riducendo dapprima il metalla i» 
polvere fi^tffima , e facendo in fegliito fcal- 
dare il mercurio apprefTo a poco al punto ^ 
dove principia a voiatilizzarfi ; fi fa nello (ìef- 
fo tempo e feparatamente arrotfire la poh'e- 
re del metallo, e quindi fi mefcola-col mer-' 
curio caldo; in quello modo fihal’ amàlga- 
ma col rame; ma non ci è noto ‘mezzo al- 
cuno di fargli contrarre untone col ferro. 

‘ Il vero diffolvente dell’ oro' è ,' come ab- 
biamo detto ,•!’ acqua regale'compofta di due 
acidi, il nitrofo ed il marino ;*e come fe 
abbifognalTero Tempre due potenze riunite per 
domare quello merallo', fi può difibiveflo art- 
che col fegato di folfo , che è però un com- 
porto di folfo e d’ alcali filfo"; Tuttavia quelV 
'ultima diffoluzione deve edere ’ ajntata dal 
fuoco. Si mette l’oro in polvere finirtìma o 
in rotti fogli in un cfociuolo- col fegato di 
folfo, l’ oro fcompare nel prodotto di que- 
fta fufione ; ma facendo di fl'olvere nell’ acqua 
querto medefimo prodotto, 1’ o^o vi’re(ìa*rn 
perfetta dirtoluzione, nè è difficile il ritirar- 
lo mediante la precipitazione. - - 

Gli allegamenti detl’ oro coll’ argentò e 
col rame fono molto in ufo per le monete 
e pei lavori d’ orefice ; fi può parimente al- 
legarlo con tutti gli altri metalli ; ma ogni 
a'iegamento gli fa perdere più o meno di 
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(ua duttilità (0 ,>eJapiti piccola quantità di^' 
(lagno o anche il* folo vapore di quello me-, 
tallo baftano per renderlo afpro e fragiler.' 
l’argento è quello fra tutti, che diminuifce' 
meno la fua ^grandilTima duttilità. ^ •- 

L’oro naturale nativo. è prefTochè Tempre 
più o meno allegato d’argento , allegamento 
che gli dà della fermezza e ne impallidifce- 
il colore; ma il mel'cuglio del rame loiefal-.": 
ta, lo rende d’ un giallo più rolTo , le dà-t 
all’ oro un grandilfimo grado di durezza;/ 
ond’é, che, quantunque quell’ allegamento - 
de! rame coll’oro ne diminoifca la denfltà al'di. 
là delle proporzioni del-jnefcuglio , tuttavia t 
è di grand’ufo per le monete ; che non de«\, 
vono nè piegarli , nè fpinnarll , vnè HenderS , ' 
tutti inconvenienti, a cui .farebbaro' foggette . 
le monete, fe folTero fabbricate d’oro puro. 

Secondo il Sig. Gellert l’ allegamento dell’ 
oro col piombo diviene fpecificamente più. 
grave , e vi è penetrazione tra quelli due. 
metalli; al contrario accade nell’ alleg-Tmen* 
to dell’oro e dello Ifagno,, la cui gravità Tpe« 
cifica è minore ; 1’ allegamento dell’ oro col' 
ferro diviene anche Ipecificamente più l^gie- 
ro, non v’è dunque nelTuna penetrazione tra 
quelli due metalli , ma una femplfce unione . 
delle loro parti, che aumenta il volume del- 
la malTa , in vece di diminuirlo come fa la . 


(r) L’oto s’iinifie alia platina, ed il timore, che 
folle Falfifitato per quella md'ciiglio docile il Go. 
verno di Spas;na di far chiudere .le miniere di platina. 
EUmtnj di Cbimit 4tiSig, JUorvtau , unte J, f»g, ibi,'- 
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penetraiione ; per il che chi direbbe ; che 
quelli due meralli abbiano tra di loro una 
grande affinità? Eppure ia cofa è così ; Po-* 
ro fi trova fovente nella Natura mirto col • 
ferro , e di più egli facilita al fuoco la fu-’ 
fione di queft’ ultimo metallo .■ I noftri bra- 
vi Artefici dovrebbero dunque approfittare, 
di una tale proprietà dell’ oro , e preferirlò 
al rame per faldate i piccoli lavori d'’accia> 
ro.) che domandano ia maffima attenzione e' 
folidità; ma. qui non confìlfe ogni prova’ del* . 
ia grande affinità dell’aro col ferro; fe qUe.i 
fti, due inetalU fi trovano allegati , non è' 
pofCbile -fepararli interamente per, mezzo del < 
piombo, e lo fleffo avviene dell’ argento al-> 
legato al ferro , ed in ambidue i cafi fiamo 
obbligati di aggiugneryi del bifmut per ter- 
minare di purificarli (ft). ... 

L’allegamento dell’oro col zinco produce 
•*m comporto di marta fpecificamente più pe- 
fante della fomma delle gravità fpecifiche del- 
le due materie componenti; vi è dunque pe- • 
netrazione tra quelli metallo e femimetallo, 
poiché il volume ne diviene più piccolo ; fu 
oflervata la fteflfa cofa nell’ allegan^nto dell’ 
oro e del bifmut: del rimanente fu -fatto un 
numero prodigiofo di tentativi circa il me- 
fcuglio dell’ oro con tutte le altre materie 
metalliche, che non potrei qui riferire fenza 


-t :i 


(^u) 11 Signor Poerncr citato nel dizionario di 
Chijaica, articolo Jiajfimmitttv . 
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cadcie in una grandiflìtna proliflTità (*).• 

I Chimici attentamente ricercarono le af- 
finità di qucfto metallo tanto còlle foftanze 
naturali, come con quelle, che fono il pro- 
dotto delle nodr’arti , e fi fono trovate nell’ 
ordine feguenre, i.° 1’ acqua regale , 2.° il 
fegato di zolfo, 9.® il mercurio, 4.® l’etere, 
5.® r argento , 6 ° il ferro , 7.® il piombo. 
L’oro ha parimente molta affinità colle fo- 
fìanze oleofe, volatili ed attenuate, quali fo- 
no gli olj effenziali delle piante aromatiche, 
lo Ipimo-di-vino , e maffime 1’ etere ( x) ; 
e”l’ 

(♦) Abbiamo (li'natn ntccnTsr' ■ Ji a. u -j- .• .1 ij. -- 
fta Tradi;zioiK’ quella Jf rinti'-, t^ia Lhiiric t del 

Sig. Gellert . Opera thè :iii .orpo iuio tea 

guelfa Storia Naturale de'Miocrsli. 

tari L’etere al pari di tuite le materie ottofe 
fottìi ilGme e volaiilifiìire ha la proprietà .li levare 
l'oro dalla fua diiTjliizione ii>-l'' aoqiu rjp-le ; e 
poiché retore è anche più fottilc di alfune delle 
«lette materie , produce anche molto ineqlio un tale 
eletto; bada di verlare l’etere fu una diiroluz'onc 
«l’oro quindi mdcolare i due liquori rouoteii.io l'am- 
polla; 10^0 che è acquietato il tiiclcu^lio , l’ etere fi 
libera dall’acqti- rrgele, e la j al*0'a 

r scena rc.qale Ipa^hata d’ oro .livieue bianca co- 
ìoramlufi di giallo l’etere; in quitto modo fi fa 
prontilCmamente una tintura d’ on o oro potabili , 
r'.a poco tempo dopo l’oro fi ftpaia dall’etere, ri- 
piglia il fuo brillante metallico, e pare ctittaiìizza- 
to alia fiiperficie Fìé:ncns de Cl^inne del S'ig. jUo.viau, 
temo ///. , p(i,r. 516 — Gli olj efirnz ali iP'tti >d a;;i- 
teti con una difTiiiizione d’ oro operata tialT acqua re- 
gale , levano qiiciio metallo e 1: ne iuinmlronii' ono; 
non così in quetto fiuido , dove I’ oto mi ta ed in 
gra.T pi.te fi precipita; egli non vi ì in ano fiato 
di psdetta (ìifì'chizi l’nc , e conferva fimpre una cer- 
ta quantità d’acido resaiiuo. La jiejij , f-tg. 356. 
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egli ne ha anche coi bitumi liquidi , qual’ è 
il nafte , il petrolio ; per cui fi può con- 
chiuHere in generale , che la maggiore affini- 
tà deir oro è verfo le materie più abbondanti 
di princioj infiammabili e volatili , quindi è 
tolto il diritto di riguardare o come una chi- 
mera alTurda 1’ idea, che l’oro refo potabile 
pofTi produrre qualche effetto ne’ corpi or- 
ganizzati , i quali fra tutti gli efferi più ab- 
bondano di materia infiammabile e volatile, 
e che in confeguenza l’oro elfremamente di- 
vifo poffa produrvi buoni o cattivi effetti fe- 
condo le circo'fanze ed i varj fiati di quefii 
fteffi corpi organizzati. Farmi dunque, che 
fi pofTa ingannarli pronunziando affermativa- 
mente filila nullità degli effetti dell’oro pre- 
fo interiormente come rimedio in certe ma- 
lattie , perchè né il medico nè alcuno conofce 
tutti i rapporti, che quefio metallo refo fot- 
tiliffìmo può avere col fuoco , che cl anima . 

Lo fiefTo dir fi deve della famofa ricerca 
chiamata la grand'opera da rigertarfi in buo- 
na morale , ma in Tana fìfica da non conlì- 
derarfi impoflìfaile ; ottima cofa è lo difgu- 
fiare chi vorrebbe attendere a quefio penofo 
e rovinolb lavoro , che , quand’ anche aveffe 
buon fuccefTo , a nulla fervirehbe alla focie- 
rà ; ma perchè pronunziare in un modo de- 
cìfo, che la trafmutazione dei meralli fiaaf- 
fo^uwTQ-nr» ^impoffibile ? non poffiamo noi 
dubitare che tutte le materie terrelfried an- 
che gli elementi non fieno tutti convertibili? 
ed indipendentemente da quella vifi-a fpecu- 

Minerali y Tomo IV, i 
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lativa non conofciamo forfè varj allegamenti, 
ne’ quali la materia de’ metalli G penetra ed, 
aumenta di denfità? relTenr.a dell’oro corvG- 
fle nella preeminenza di quella qualità , ed 
oqni mirto di materia , che pyortederte lo Gef» 
fo grado di denrttà non farebbe forfè qro ? 
La miftioiie de’ metalli , che 1’ allegamento 
rende fpecificameate più pefantì per la loro, 
penetrazione reciproca , non fembra indicar- 
ci, che debbano elTervi altre combinazioni, 
dove querta penetrazione ertendo anche più 
intima , più grande diverrebbe la denfità ì 
Per l’ addietro dopo l’.oro nulla fi fapeva 
dì più denfo che il mercurio , ma recente- 
mente fu fcoperta la platina, la quale è .un 
minerale, che ci prefenta una di quelle com- 
binazioni, dove la denfità fi trova prodigio- 
famente accrefciuta , e plucchè media tra 
q^uella del mercurio e quella dell’ oro, ma 
noi non abbiamo alcun efempio , che polTa. 
metterci in diritto di pronunciare , che nel- 
la Natura fianvi foUanze più denfe dell’a- 
To , ne’ mezzi di formarne colla nortr’ ar- 
te ; il noftro più gran capo d’ opera fareb- 
be in fatti di aumentare la denfità della ma- 
teria al punto di darle la gravità di quello 
metallo; forfè un tal capo -d’opera non è 
importìbiìe , e fors’ anche vi fi è arrivato ; 
imperocché nel gran numero di fatti efage- 
tati o faifi trafmeflìci a que(lo,,prj 5 poritp .ve 
ne fono .alcuni (/) , di cui mi pare, che 


tjr} Ve;iga& tra gli altri il fatto di tianuautazioce 
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troppo'' fia il dubitarne ; m'a quello non im<i 
pedifce di difprezzare, ed anche di condan- 
nare tutti quegli , che per cupidigia s’ occu- 
pano in quella ricerca, fovente anche fenza 
avere le necefTarie cognizioni per condurli 
ne’ loro travagl; ; a nulla fervendo , confef- 
lìaino' la verità, i libri d’ Alchimia, la Ta~ 
èie h'-rmétfque , la tourbe des Phìlo/ophey 
Ph'dal^the^ ed alcuni altri , ch’ebbi la pa- 
zienza di leggere (z) ed anche di fludiare , 
i quali tutti non mi offrirono che ofcurità , 
e proceffi inintelligibili , e da cui dovetti 
Conch'udere, che tutte le ricerche della pie- 
tra fìlolofale hanno riguardato il mercurio 
come la bafe comune dei metalli , e fopra 
tutto dell’oro e dell’argento. Bdcher colla 
fua terra mercuriale non s’ allontana molto 
da queda opinione ; egli pretende anche di 
aver trovato il mezzo di fidare queda bafe 
comune de’ metalli ; ma s’ egli è vero , che 
il mercurio non fi fidi che per un freddo 
edrèmo , non v’ è apparenza , che il fuoco 
de’ fornelli di tutti quelli Chimici abbia pro- 
dotto il medefimo effetto ; ciò non pertanto 
C avrebbe torto di negare affolutamente la 

' . ‘ ' I 2 

< - • 

. ■ . i - 

»!el ferro’ in oro citato dal l^odtl nelle fiie Jf/cr/ii. 
fiom cbimiques tradotte in Franccfc dal Signor Far» 
mentier , 

f ») Nota Molti vennero .da lontan paefe per con- 
fulUrnù e farmi parte de' loro la<'»ri in quello flu- 
dio , ma bcntoilo fe nc ritornarono difgafiati per la 
mia poca Credenza." 
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pofTibilità di un (ìmile cangiamento di (iato 
nel mercurio, poiché malgrado la fluidità, 
che pare eflergli edenziale , egli é nel cina- 
bro fotto una forma folida , e noi non 
fappiamo, fe Fa fua foflanza o il fuo vapo- 
re miiìo con qualche altra materia diverfa 
dal folfo non prenderebbe una forma anche 
pib folida pib concreta e più denfa. Il pro- 
getto della trafmutazione de’ metalli e quello 
della fiffazione del mercurio devono dunque 
effere rigettati non come idee chimeriche nè 
affurdità , ma come intraprefe temerarie, il 
cui fucceffo é piucchè dubbiofo ; noi fiamo 
ancora tanto lungi dal conofeere tutti gli 
effetti delle potenze della Natura , che non 
dobbiamo giudicarli efcliifivamente da quelli 
che fappiamo , mafllme che molto ci manca 
air evacuazione di tutte le combinazioni pof- 
lìbili , e ci rimangono fenza dubbio più co- 
fe da feoprire, che noi. non ne conofeiamo. 

Afpettando di poter penetrare più profon- 
damente nel feno di quella inefauribile Na- 
tura , limitiamoci a contemplarla ed a de- 
ferì verla fecondo gli afpetti , che ci prefen- 
ta ; ciafeun foggetto anche il più femplice 
ci offre un sì gran numero di rapporti , che 
è cofa difficiliflima il comprenderne 1’ unio- 
ne : CIÒ, che noi abbiamo detto fin qui full’,- 
oro non è a un di preflb tutto quello, che 
fi potrebbe dire; non omettiamo, fe è pof- 
fib'le, alcuna offervazione , alcun fatto rimar- 
chevole folle fue miniere ; fui modo di la- 
vorarle, e circa i luoghi, dove fi trovano « 
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L’ oro nelle, fu9 primitive miniere é ordinai 
riamente in filetti, in rami, in foglie e taU 
volta criilalizzato in piccoliÀTimi grani di 
gara ottaedra ; quefta criffallizzazione eguaU 
mente che tutte quelle ramificazioni non fu- 
rono prodotte per T intermezzo dell’acqua, 
ma dall’azione del fuoco primitivo, che an- 
cora teneva quello metallo in fufione ; egli 
prefe tutte le fucccnnate forme, nelle fcrepo-. 
latore del quarzo qualche tempo dopo la lua 
ooofolidazione: fovente quello quarzo è bian- 
co , ed alle, volte, è tinto., d’ un. giallo co- 
lore di corno , il che fece dire ad alcuni 
Mineralogilli (a) , che fi .. trovava l’oro 
tanto, nella pietra 'di corno come nel quar- 
zo 'y ma la vera pietra di corno elTendo d’u- 
na formazione pollerioreia quella del quar- 
zo , r oro che vi fi trovalfe , farebbe egli 
llelfo di feconda formazione j 1’ oro primor- 
diale liquefatto o ,fublimato dal fuoco pri- 
mitivo collccolfi nelle fenditure , che il quar- 
zo di già fcrollato dagli agenti citeriori gli 


1 (a)„ L’oro vergine alloggi* non folamtnte nel 
quarzo o nella pietra dt corna, ma anche ndle 
tre di vene tenere , come , per eiempio in una ter.'a 
ferruginea coagulata , ed in una terra di (ìlex o di 
limo bianco e tenero , rie abbiamo molti elcmpj nell’ 
Ungheria e nella Traniìlvania oilervolli , thè roro 
Vergine in qudte vene moitrali fuuu ogni lorta di 
figure , e talvolta lotto la iurma di filo allungata.; 
fe ne trova anche , che traverl'a delle gran pietre . ,, 
JmJìrucitjns far t art des mines del òigner JJelius , 
tom» 1> (og. XQi- ... 1 
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•ffiriva da tutte le parti , e comunemente é 
allegato all’ argento ( ^ ) j perchè quafi un ' 
egual grado di calore ricercai per fondere e 
fublimare quelli due metalli ; onde 1’ oro e 
l’argento hanno occupati nel medefimo tem« 
po i crepacci perpendicolari della rocca quar- 
zofa j e vi hanno in comune formate le mi- 
niere primordiali di quelli metalli'; tutte le 
miniere fecondarie ne hanno' fuccelTivamente 
tirata la loro origine , quando in feguito 
vennero le acque ad attaccare le miniere 
primitive, e llaccarne i grani , e le particel- 
le, che hanno carreggiate e depode nel let- 
to de’ fiumi e nelle terre adiacenti , e tal- 
volta in- tanta quantità, che .ne rifultarono' 
^egli aggregati ben riconofcibili per opere, 
dell’ acqua tanto per la toro druttura , che 
per la loro pofitione nelle terre e fabbie . - 
Non vi fono dunque miniere, dove l’oro 
fla alToIuramente puro , anzi al contrario è 
fempre allegato d’argento; ma quello alle- 
gamento varia fecondo le differenti miniere (c), 
e nella maggior parte l’argento fupera l’oro, 


C {> ) In Ungheria s‘ incontrano fpeflUIìnio delle 
miniere d’ argento , che contengono una forzione 
d'oro tanto notabile, che per rapporto aU’argeHto., 
che fe ne tira , monta fino ati un quarto . Il Signor 
de Jufii , citato nel Journal Etranger } mefe di Set* 
.tembre , anno 1756. , fag. 4J. . . 

(e) Plinio parla d' uo oro de’ Galli, < che non 
conteneva che un trentffimo fefto d' argento ; ammet- 
UnAo il fatto, queft' oro farebbe il più puro, che 
• il fta trovato i omni auro inejl orgentum, vario poti* 
dtrti alibi Ut/tJf alibi nenà, alibi oHavè forte i..pm 
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BOB potendo diffatti elTere diverfamente gli 
allegamenti naturali, riflettendo che l’ argen- 
to è in molto maggiore quantità dell’ oro . 

Quello metallo mirto di prima formazione 
è, come abbiam detto, impegnato in-una 
rocca quarzofa ; alla quale ftaffi ftrettamente 
unito; coficchè per liberarlo bifogna comin- 
ciare dal macinare la pietra , lavarne la pol- 
vere per fepararne le parti meno pelanti da 
quelle del metallo, e terminare querta fepa- 
razione per mezz.o del mercurio, che amal- 
gamandofi colle particole metalliche lafcia 
da una parte il refidiio della materia pie- 
trofa ; poi fi toglie il mercurio dando a 
querta malfa amalgamata un grado di calore 
bartante per volatilizzarlo, quindi non altro 
rimane che la porzione metallica comporta 
d’oro e d’argento .(d): finalmente fi fepa- 

I 4 


uno tantum Gnlliie metallo, qtied vocnnt nlbicroleit^ 
fe tricejìnta fexta portìo invenifur , zlf ideo cateris 
prieefl. iib. XXXIII. C. XXI. 

(li) Rare vnlte l’oro è folitario lidie minierò; 
poiché quafi Tempre s' occulta nell’ ar"ento , che 
r accompagna , e per tirarli dalla Ina miniera bifo- 
gna trattarla come una miniera d'argento. . . . . 
Q^uefto preziofo metallo è fovente sì divifo nelle 
miniere , che gli ordinari faggi appena ci feoprono 
la di lui efiftenza , e fpcfl'o fa d’ uopo afpettare la 
fulione ‘della mina in grande per provare colla fepa- 
razione 1’ argento, che ne deriva. Le minieic di 
Rammtkberx preflb Goslar nell’ Hartz poffono qui 
fervire d' efempio ; quelle racchiudono dell’ oro , ma 
in sì picciola quantità, che il faggio non vale a feo- 
prire U grano- , poiché il marco d’ argento di quelle 
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rano queftf due metalli per quanto fi pub^ 
colle folite operazioni , fenza però la fpe* 


mine non dà che tre quarti di "rano d’ oro , c hifo- 
jna fondere ordinariamente trcntacinqiie quintali di 
mine per avere nn marco d’ argento } onde per tro- 
vare nel faggio folamente un quarto di grano d‘ oro 
bifognerebbe provare dieci quintali e due terzi di 
mina. Simili tentativi fono facili ne’ luoghi di filTe 
funden'c , non così quando ii è corretto a calcare 
altre llrade 

Se le mine contenenti 1’ oro cariche fono di piri- 
ti o -1: qualche fluoro cflremamentc duro , fi ab- 
brufloliraano , peileranno e laveranno. Otto quin- 
tali di piombo badano per un q^uintale di mina ub- 
bidiente alia fufione , e fedivi fe ne richieggono fc 
ella è renitente ; fi riducono in ifeorie , poi fi cop- 
pella il piombo, come lì pratica ordinariamente. Le 
i'corie di quelli faggi devono avere la fluidità dell'ac- 
qua ; per poco che Alino, non A ha il toro vero 
prodotto in argento ed in oro . 

Coppellato che fìa il piombo , arricchito di quella 
fcniiheazione , fi pela il grano d' argento rimadu fili- 
la coppella , quedo A riduce in lr.'.bine , che A fan- 
no airodire al fuoco per ricuocerle , acciò 1’ acqua 
forte pura più facilmente le attacchi , e fepari l’ar- 
gento dall* oro . . . Allorché la prima acqua fòrte 
abbia cedato di dilTolvcre , A verfa , ed altra fe ne 
limette , che perfezioni la feparazione . • . 

TrattandoA di metà oro e metà argento , I’ acqua- 
fòrte anche in ebollizione non vale ì dclTa diflblve< 
lòltanto le parti dell' argento . che trovanA alla lu* 
petGcie delle lamine , le quali in tal cafo convien 
rifondere con duplicato pefo d' argento puro o d’ar- 

J eiito puridcato da qualunque porzione di rame . . . 
1 nuovo rifultato s’ appiana in lamina , che A fa ri- 
cuocere per fottomctteilo alla imcrazione della dllTa- 
Itizione dell’ argento, che beniUìmo ora fegue. . . . 
<}u^cJo radunato A abbia tutto 1’ oro abbandonato 
yal.’ argento,, la li fa arrollìre al fuoco in un cro- 
giuolo per liberarlo interamente dall’ #cido del dif- 


Y ■ 
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wirza" Jt avere un oro perfettamente puro (?) 
quafichè foffe impoffibile alla noftr’ arte di 
totalmente dividere ciò , cbe la Natura ha 
nnito (/) di modo che nè T oro nè 1’ ar- 
gento non fono mai in uno ftato di purez- 
za aifoluta . 

Quella operazione della feparazione dell* 
oro e deir argento fuppone » che la malfa 
d’ allegamento ila (lata antecedentemente pu- 
rificata dal piombo, e che non contenga al- 
cun’ altra materia metallica fe non oro ed 

I J 


folvente , e per fargli prendere il colore d’ un ver» 
oro ... In ieguito u lafcia raffreddare per pefarlo , 
e conofeere il prodotto della mina che efaminoflì . 
Traité dt la Fonte des mìnet di Schiattir, traduzia^ 
ne del Sig^ Ueilet , to%no I . , fag. 177 . e feg. 

( e ) Nola Io però fon di parer? , che non fia im- 
ponìbile la totale feparazione dell'oro dall’ argento, 
moltiplicando le operazioni ed i mezzi , o almeno (i 
arriverebbe ad una tale approffimazione che G po- 
trebbe riguardare come nulla la parte quaG ioGni- 
tameute piccola di. quello, che rcGaffe contenuto 
nell’ altro . 

(/■) 11 Signor Cramer nella fua Dociinajte aflìcu- 
ra, che fe la feparazione fàQì coll’ acqua -forte , ri- 
mane Tempre una piccola porzione d'argento unita 
all'oro, e parimente adoprando 1 ’ acqua -regale re- 
(hi Tempre una piccola porzione d* oro unita all' ar- 
gento , ed egli giudica quella proporzione da un 
ducentelìmo Gno a un cento- cinquanteGmo . Di- 
tìionaire de Cbimie , articolo Défart. Nota 11 Signor 
Tillet offervn , che è vcrilGmo , che non G ottiene 
dell’oro perfettamente puro per la via delia fepara- 
zionc, ma che ciò non odante è j^offibile di perve- 
nire a qnefto Gne per mezzo della diffoluzione dell* 
oro nell’acqua regale, • eoa reiterate eementazioai. 
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irgento ; cib premeflTo in tre maniere fi pub 
procedere fervendofi di foflanze che tanto a 
caldo, che a freddo non attaccano l’oroy e 
non pertanto diffolvono l’argento; i.® 1’ a- 
cido nitrofo non attacca l’ oro e difTolve 
r argento ; 1’ oro refia dunque folo dopo la 
iillóluzione dell’argeAto ; 2.® l’acido mari- 
no {g) ha la virtù di diffolvere 1’ argento , come 
1? acido nitrofo, fenza attaccare l'oro, e per 
confeguenza la potenza di fepararli ; ma la 
divifiòne operata dall’ acido nitrofo è più 
completa c molto più facile ; ella fi fa per 
la via umida e.coll’ajuto d’un piccoliffimo 
calore ; in vece che la divifione efeguita 
dall’ acido marino chiamata divìftone conce»» 
irata non può condurfi a fine , che con una 
ferie di molto difficili proceffi j 3.® il zolfo 


' Cf ) « purificare 1’ oro, cioè fepararne 

l’argento, che contiene, cdU’aciilo marino per mca- 
so d' una cementazione; dapprima fi riduce in la» 
toie fottili; fi ftratificano quelle lame con un cemen- 
to fatto di quattro parti di ftrutolati mattoni c ftac- 
ciati , d’nna parte di colcotar e tl’ una parte di fai 
marino , il tutto ridotto in feda pafta con un poco 
d’ acqua : durante quell’ operazione , nella ^uale è 
importantifiìmo ; che il calore non fia cosi forte 

? ier fondere l’oro, l’acido del colcotar e dell' argil- 
a fprigionanc quello del fai marino, il -quale a 
proporzione, che fi concentra , e dello flato di va- 
pore, in cui fi trova, attacca l'argento, e col fa- 
vore della dilatazione cagionata dal fuoco va a cer- 
care quefto fflttallo fino negli allegamenti, dove la 
quantiri dell’oro ballerebbe per difenderle dall’azio- 
Ine doli’ acqua forte. ,, EKmtns de Cbimie del Sigtitr 
it , tome li, , fag, ai8> 
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ha nnch*cnb la projjrìetà di difToIvére l’ar- 
gento fenza offendere Tòro , tna però me- 
diante la fiifìone , cioè un calor violehtoi e 
ficcome il folfo è infiammabiliffimo è bru- 
cia e fi volatilizza in gran parte' mefcolan- 
dofi al metallo fufo, perciò fi preferifce l’an- 
timonio , il cui folfo unito alle parti rego- 
line di quello femi- metallo refi;le di piò all* 
azione del fuoco, e penetra il metallo in 
fofione, nella quale fcorifica 1’ argento e la- 
fcia l’oro al di fotto . Di quelli tré agenti 
l’acido nitrofo è quello da preferirli (h), 

'Dobbiamo avvertire, chej acciò l’acido 
nitrofo operi con fuccefio, la quantità d’oro 
' ' I ’6 • 


(h) l Signori Brandt, Bérgmann ’ed altri avendo 
avaiizato , che 1’ acido nitrofo benché pórillimo po- 
teva dtlTolvere una certa ouairtità d’oro , i Chimidi 
della nollra Accademia delle Scienze fono (lati inca- 
ricati di verificare il fatto, e dalle fpcrienze da me- 
dcfimi ìiiltituite rifiiltò , che pnchiflìmo o nulli l* o- 
ro è attaccato dall' acido nitrofo ; poiché dopo aver- 
ne feparato 1’ argento , che vi era allegato, e di cui 
li conofeeva la proporzione , fempre ritrovotH efat- 
tamente la ftcflTa quantità d'oro. ,. Tuttavia e(H agi 
giungono nel rapporto delle loro prove, che non 
tifoiTiia ronchiudere , che in lulTun cafo 1' acido ni- 
trófo potTa cagionare qualche debolifliina perdita all’ 
oro . Il più puro acido nitrofo li carica di alcune 
particelle d'oro; ma polliamo alTicurare, che le cir- 
coftanze neceffarie alla produzione di quell' effetto 
fono allulutamcnte ellrance alla feparazioiie di alTag- 
gio , anzi che praticando quella fcpanzione di afl'jg- 
gio fecondo le regole e 1’ ufo ricevuto non può mai 
clfcrvi callo di oro . „ Bafport fur P opcmtìun du 
éépart , nel ]wn*l de fhy/ìjue } Febbrai» » 

tag. 1^1. • > 
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contenuta nell’ argento non deve elTere dio 
più di due quinti, altrimenti le parti dell*' 
argento farebbero difefe o troppo coperte -- 
dall’ oro per effere attaccate ed a/Talite dall*r 
acido; fé dunque l’oro è più di due quinti, • 
fi pafterà alla follone della malia aggiugnen>i. 
dovi altrettanto argento , quanto ne abbifo- 
goa, perchè l’oro nella malia non Ha più' 
ài due quinti, il che parmi di facile efecu-- ' 
7Ìone colla bilancia idroflat'ca , e più llcuro *. 
mezzo della pietra di paragone e degli aghi 
allegati d'oro e d’argento a differenti dofì, , 
di cui fi fervono gli Saggiatori ; onde eoa ' 
ragione -quella pratica nell’ efame delle mo-" 
nere fu preferitta in Francia, (r); perchè 
diffatti è un andar tentone,' da coi non pub 
rifultare che una filma incerta, mentre dal- 
la diverta gravità fpecifica dei due metalli- 
deve confiate ia loro giuda proporzione . » 
Che che ne fia perù, allorché a un di pref- 
fo fappiafi quella proporzione, e che Toro- 
non palTi un 'quarto, lì farà ufo 'dell’ acquai 
forte o dell’ acido nitrofo ben puro , cioè 
fpogliato da qualunque altro acido,' e mafiì- 
xne dal vitriolico e dal marino; lì verfa quefiV 
acqua forte fui metallo ridotto in granellini. 


(») Il Signor TilUt mi finvc a quello prupofito , 
che non fi Fa ufo iti pietre di paragone pei travaglio 
delle ntoiH'te di Francia, il titolo delle l'necie è av« 
verato dall’ operazione dell' a(la:;gio u della fepara— 
zitne; 2;li Oiciiei impicciano, è vero, la pietra di 
p-.mgone nella loro Caia comune, ma pei lavori ia* 
capaci di folteaeie il conìo di marco. 
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o in fottilifiìme e piccoIifTim? Ia(ì'‘e; la quan*. 
tità dell’acqua forte dev’ eflere un terzo di • 
pili dell’argento contenuto nella lega; fi fa- 
cilita la dilfoluzione con un poco di calore,' 
e fi rende completa rinovando due o tre vol- 
re l’acqua forte, che fi fa anche bollire pri-* 
ma di fepararla dall’oro , che refla folo al' 
fondo del vafe , e che ha bifogno folamente 
di edere lavato nell’acqua calda per terrai-” 
nare di nettarfi delle piccole parti della dif- 
foluzione d’ argento attaccate alla fua fuper- 
fìcier e 'quando fi abbia ottenuto l’oro fi ri- 
tira l’argento dalla didoluzìone o. facendola 
precipitare, o difiillando 1’ acqua -forte per- 
farla fervire una feconda -volta , - ' . • 

Ogni mada , -che fi -voglia fepararerper 
quella via , non* deve dunque contenere 'al. 
più che due 'quinti d’ oro; ed in quello -da- , 
to il colore dei dne raétalli allegati quali ; 
pareggia in ‘ bianchezza 1’ argento -<puro , e 
piutiollo che nuocere la quantità di queiruU’ 
timo metallo all’ edetto della 'feparazione , 
quella al contrario rendefi piu fa-ile , 'quan-' 
to maggiore è la proporzione dell’ argento 
all’oro: che fe l’oro è incirca la metà nell’ 
allegamento, Cubito fi fcopre dal colore, che' 
incomincia a prendere un occhio^di giallo 
debole . _ 

Per ricdnofcere efattamente la lega ó il ti- 
tolo dell oro; convien dunque fare duc:ope- 
razioni , primieramente purgarlo per metto 
del piombo da ogni melcuglio eterogeneo 
ad eccezione dell’ argento, che gli teda uni- 
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to , non attaccando il piombo nè l’ argento 
nè l’oro; poi bifogna fare la feparazione- 
per mezio dell’ acqua forte . Quelle opera- 
zioni di faggio e di feparazìone quantunque^ 
ben conofciute da Chimici , da Monetar) e , 
Jagli Orefici, hanno però le .loro difficoltà i 
per la grande .precifione , che richieggono 
tanto pel regime del fuoco che pel lavoro*, 
rfelle materie, tanto piò che per il meglio ! 
condotto lavoro non fi può arrivare all’ in-* 
certa feparazione di queffi metalli; imperoc-; 
chè reflerà fempre una piccola porzione d’ar-, 
gento nell oro il piu raffinato, come una; 
porzione di piombo nel più depurato argen-* 
to (^). , ■; 

' ■ --IL il-r 1. . _ l 

I ^ 

(A) Per fare il faggio dell’argento G fcelgono dne 
coppelle eguali di grandezza e di pefo 5 P dfo è di' 
prendere delle coppelle , che pefino quanto' il pionr-' 
bo , che s’ adopera nel faggio , perchè fi è oOTervato , 
che quefte bevono tutto il litargirio , che G forma” 
durante l'operazione; G collocano l’una a canto all’ ’ 
altra fofto il' coperchio inuiii fornello di aflaggio ; 
s’.accende il fornello, G fanno arroffire le coppelle, ’ 
e G tengono roife per una buona 'mezz’ ora prima di 

mettervi qualche cofa 

binando le coppelle fono roGe a bianco G pone* 
in cialcuna tf effe la quantità del piombo , che fu ‘ 
lUnciminata, c che dev’edere più o meno, fecondo 
che l’argento ha più o men lega} fi'accrefce il fuo- 
co aprendo le porte per dove cadono le ceneri, 6n-* 
fbè il piombo Ga rodò , -fumante ed agitato da im 
moto di ctrcolazione , e che la fua fiiperGcie Ga net«’ 
ta e bene fonperta . 

Si mette allora in ciafetma coppella 1’ argento ri- • 
flotto in piccole lame affinchè fi fonda più pronta- 
BJEiite forteaeiido fempre,' ed ‘ anche aumentando il’ 
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'Noi non poffiamo difpenfarci di parlare dei 
differenti impieghi dell! oro nelle arti , e’’ 


ftloco finché l’ argento fia ben liquefatto e mifto col 
piombo ... Si velie attorno del metallo un piccol 
cerchio dì litaritirio, che penetra continuamente nel- 
la coppella , ed al termine del fa^s;io il bottone del 
fino non effendo più coperto d’ alcun litargirio com- 
pare brìUartte e reità foto filila coppella ; e fe 1’ o- 
perazione fu ben condotta i due faggi devono dare 
il bottone del fino apprcITo a poco nel medefimo' 
tempo : nel momento che quello bottone fi fiifa-, 
filila fua fuperficie veggonfi dei colori d’ iride, che 
fanno delle ondulazioni e s' incrocicchiano con ra>" 
pidità. . . Bifogna avere grande attenzione all’am- 
miniilraziene del fuoco , acciò il calore non fia nè 
troppo forte nè troppo debole ; nel primo cafo il 
piombo fi liquefa troppo prefto e non ha il tempo di 
trafportare tutte le impurità dell* argento ; nel fecon- 
do cafo , e ciò che è ancora peggio , egli non entra 
abballanza nella coppella .... ma il calore deve tem- 
pre andare aumentando fino alla fine dell’ operazio- 
ne-. . Quand'ella è terminata , G lafciano ancora le 
coppelle allo fiefib grado di calore per alcuni mo- 
menti, per dare il tempo alle coppelle d’ imbeverli 
delle ultime porzioni di litargirio; quindi fi lafciano 
raffreddare dolcemente maffime fe il bottone del fin* 
è grofib , per dargli il tempo di eonfolidarfi fino al 
centro fenza che crepi d’ alcun lato , il che avver- 
rebbe raffreddandofi troppo prefto ; finalmente bifo^ 
gna fiaccarlo dalla coppella prima che troppo fia raf- 
freddata; perchè allora li fiacca più facilmente^ 
Efattamente fi pefrranno poi i due bottoni del fi-' 
nò , e fe il lor pefo è lo fieffo, il faggio farà fiato 
ben efeguito , e fi conofeerà il vero titolo della 
inaffu (leir argento , nella quale furono prefi t pez- 
zi per affaggiarli, il quale farà indicato dalla quan- 
tità , che r argento avrà perduto mediante la cop- 
pella . Diciionatrt de Cbimìe , articolo Ejfiiis . 

//ota . lo olfervcrò col Signor Tillet , che a torto 
fi trafeura la piccola quantità li' argento , che il ià' 


2, o 8 Storta Naturalo 

deir ufo, o piiittofto deir abufo, che fe ne 
fa per un vano luffo, per far brillare i no-- 


targirio Qrafcìua feinpre nella coppella ; imperocché 
quella quantità negletta dà luogo a rapporti coftaii. 
temente faIG della quantità giuda il' argento , che 
contengono intriiiGcamente le verghe , delle quali i 
Saggiatori flabiM'cono il titolo; quello punto molto 
delicato di docimafia è dato trattato in varie Memo» 
rie iiilerite in quelle dell’ Accademia delle Scienze, 
« notatamcntc in una del Signor Tillct net volume 
dell’ anno 1769. 

Siccome quaG non v’ ò piombo, ebe non conten- 
ga argento, e quell'argento ha dovuto entrare nei 
bottone dd Gno, fa d’dopo, avanti' di fare il fag« 
già alla coppella col piombo . aOìcurarG della quan- 
tità d' argento contenuto in quello piombo ; ed a 
quello fine fi palla alla coppella una certa quantitì 
di folo piombo per rilevarne l'argento... li piom- 
bo di Willacb nella Carinzia , poiché è digiuno d’ar- 
gento, è ricercata per fare i faggi. . . . 

Allorché lì voglia lUnre il faggio ad una verga d’o* 
ro, lì pefano cfattamentc ventiquattro grani d' oro 
puro alla bilaucia d' alTaggio ; parimente fi pefano 
fettantadue grani di puro argento ; ambidue quelli 
metalli fi palTano inueme alla coppella impiegando- 
vi il piombo in ragione decupla dell’ oro : u con- 
duce quella coppellazione come quella per l’alTag- 
gio dell' argento , eccetto che li fa un fuoco più 
vivo futla fine , 1’ oro fi trova sbarazzato da ogni 
altro allegamento fuorché di quello dell' argento . 

Quindi s'appiana il boccone del fino fu un’incu- 
dine d'acciaro, avvertendo però di farlo ricuocere 
a proporzione che s’indura, acciò non li taglj , e 
ft riduce per qnello mezzo in una piccola lamina, 
che poi fi rotula in forma di cornetto, che s' im« 
merge nell’acqua forte per raccogliete l'oro fepa- 
tato dall'argento. 

La diminuizione del pefo dell' oro dopo la fcpa- 
tazione fa cottufeere la quantità della lega , che 
quell' oro contiene ... 


, delV Oro, 

rtri veflimenti , i noftri mobili, ed i noftrì 
appartamenti dando il colore dell’oro a tut- 
to ciò, che non è oro, e l’aria d’opulenza 
alle piò povere materie, e quefla oftenta- 
zione fi mofira fiotto mille forme differen-^’ 
ti. Ciò, che fi chiama oro di colore non ne- 
ha che l’apparenza, non è che una fiempli-r' 
ce vernice, colla quale però fi può dare all' 
argento ed al rame il colore giallo e bril- 
lante del più preziofio metallo ; i guarni- 
menti in rame de’ nollri mobili, i bracci, ì 
focolari dei cammini , ecc. fiono dipinti di ' 
quella vernice colore d’oro, egualmente che' 
i- cuo; , che diconfi indorati ^ e che realmen- 
te non fiono che fiagnati e quindi dipinti 
con quella vernice. In verità quella falfia 
indoratura diffierifice molto dalla vera, ed è fa- 
cililfimo di dillingiierle ; ma fi fa col rame 
ridotto in fiottili foglie un’altra fipecie d’Ìn-' 
doratura ^ che può imporre , quando fi di-' 
pinge con quella llelTa vernice colore d'oro. 

La vera indoratura è quella , dove s’ impie- 
ga dell’oro; fi ricerca per quello, ch’egli' 
fia ridotto in fiottililTime foglie o in polvere 
finilTima, e per indorare qualunque metallo 


PofTiamo anche purificare l’oro coll' antimonio, 
che s'uiiifcc ai metalli imperfetti eil al)’art;e>iCo ; ma 
quella purificaitiane dell' oro non c abbailanza per. 
fetta per fervire di 5Ìulla determinazione' del titola 
deir oro , rd è meglio impiegare la coppellazione col 
piombo per feparare l'oro da tutti i metalli impeifetti, 
e quindi l' acqua-forte 1’ acqua-regale per fcpararlo dall* 
argento , Dict:annairt àc Ihimie , articolo Ejfais , 
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bafta di ben nettarne la fuperficie , di farlo 
Ccaldare e di applicarvi efattamente quelle 
foglie o quella polvere d’oro colla preflìone 
e dolce flrofinamento d’una pietra amatita,-. 
che lo brillanta e lo fa unire. Per femplice • 
che fia quella, maniera d’ indorare , ve n’ é 
on’ altra fors’ anche pib facile ; quell’ è di 
flendere fui metallo , che fi vuole indorare 
un’amalgama d’oro e di mercurio, di fi:aU 
darlo in feguito a fegno di far efalare in va-, 
pori il mercurio, che lafcia l’oro fui metal-- 
lo, coficchè non . pili rimane che di flrofi- 
narlo col brunitore per renderlo brillante: 
vi fono ancora altri modi d’ indorare , ma. 
già forfè è troppo nella Storia Naturale di 
aver date le principali pratiche delle nollre 
arti. 

.■ Ma lafcerelfimo imperfetta quella fioria 
dell’oro, fe qui non riferilfimo tutte le noti-t 
zie da noi raccolte intorno ai differenti luo- 
ghi , dove fi trova quello metallo ; egli è 
come abbiam detto, univer&lmente fparfo^. 
raa in atomi infinitamente piccioli , e fola- 
mente in alcuni luoghi particolari fi prefen- 
ta in particole fenfibili . ed in mafie ballan- 
temente palpabili per efiere raccolte . Per- 
correndo con quella villa le quattro parti, 
del Mondo fi vedrà , che vi fono pochifiì-' 
me miniere d’ oro propriamenre dette nelle 
regioni del Nord, benché s’incontrino varie 
miniere d’argento quafi fempre allegato d’u- 
na piccola quantità d’ oro . Pochifiìme vere 
miniere d’oro regnano anche nei climi tem-' 
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perari; Soltanto in alcune trovaronfi dei 
piccoli pezzi di queflo metallo mafficcio ; 
ma in quafi tutte l’ oro è in piccola quan- 
tità mirto nell’ argento . Le pifi ricche mi- 
niere d’ oro fono ne’ paefi più caldi , e par- 
ticolarmente in quelli . dove gli uomini non 
fi fono anticamente rtabiliti in civile focietà , 
come in Africa e neU’America ; efiendo pro- 
babiliflìmo , che 1’ oro fia fiato il primo me- 
tallo raeflb in ufo ; più rimarcabile pel fuo 
pefo , e più fufibile del rame e del ferro , 
farà ben preflo fiato riconofciuto, fufo , la- 
vorato; fi poffono citare per prova i Peruvia- 
ni ed i Mefficani , i cui vafi ed ifirumenti 
erano d’oro, e quantunque ^ il rame ed il 
ferro abbondino nel loro paefe , pure po- 
chifiìmi fi trovarono lavori in rame e neffu- 
no in ferro ; le loro arti non erano , per 
così dire, che abbozzate, perchè eglino ftef- 
fi erano uomini nuovi e foltanto da cinque 
o fei fecoH mezzo- inciviliti. Così ne’ primi 
tempi di fociabilità della fpecie umana, l’o- 
ro, che-fra tutti i metalli prefentolTi il pri- 
mo alla fupcrficie della terra o a piccole 
profondità, è fiato raccolto, impiegato e 
lavorato , di modo che ne’ paefi civilizzati 
più anticamente degli altri , cioè nelle re- 
gioni fettentrionali e temperate non rimafe 
per la pofierità che 1’ avanzo di ciò , che 
non è fiato confumato ; in vece che nelle 
contrade meridionali dell’Africa e dell’Ame- 
rica, perchè le ultime popolate, e dove gli* 
uomini giammai fono fiati inciviliti, la quan- 
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tità di qnefìo" metallo trovoffi tutta intera, 
e tale, per così dire, quale la Natura r,a>-^ 
vea prodotta e confìdata alla terra >ancor 
vergine ; 1’ uomo non ne avea ancora fquar->’ 
cinte le vifcere.(/) il,fuo feno era appena 
distìorito, quando i Conquiiìatori dci nuovos 
Mondo forzarono gli abitanti a frugarla in 
tutte le Tue parti con immenll travagli ; gli- 
Spagnuoli ed i Portoghefi hanno inameno- 
d’ un .fecolo efìratto più oro dal Meflfico e 
dal Braille, che i Naturali del paefe non ne 
aveano raccolto dal primo tempo della loro 
popolazione. La China, dirafli, fembra of- 
frirci un efempio contrario i quello paefe 
antichilOmamente incivilito é ancora abbona- 
dante in miniere ricchillìme d’oro; ma non. 
dicell nel meddimo ^tempo con più verità, 
che la maflìma parte dell’ oro , che circola; 
alla' china . viene da paelì llranieri L Molti- - 
Imperatori Chineli faggi ed umani a- fegno, 
di rifparmiare il fudore e la vita de’ loro 
fudditi,. proibirono l’ efcavazioee, delle minieV' 
le in tutta l’ertenfione di lor dominio (w)». 
quelle proibizioni di rado furonoJaterrotte 
dunque potrebbe darC, che diffatti alla Chi* 


( i ) Ref^aaverat in Colchis SaleHcis ^ qui terram 
vìr^ineain nactus ; plurimìon argenti a.'triqtie eruijfi 
.f/dr«r. Plin lib. XXXV. ' ■ ' ‘ 

( Mi ) Gli antichi Romani ebbero la He (Fa avveda* 
tezzsL ; metallorum omnium fertUitate nulUf cedit ter-, 
ris itiilifly Jed intiriiéium id vetere c-etiJ'uUo patrum ^ 
/tutta; farcì jubmium. Plia. Hiit Nat. lib. Ili, cap. 
XXIV. . 
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na' ancora efiftef^ero delle miniere intarre & 
ricche , come nelle contrade felici , dove gli 
uomini non furono corretti a fcandagliarle ; 
imperocché le fatiche nelle miniere del nuo> 
vo Mondo hanno fatto perire in meno di 
due o tre fecoli molti milioni d’ uom-ni («); 
e quella piaga enorme fatta aH’umanità lun- 
gi di averci procurato delle ricchezze reali , 
non fervi , che a Ibpraccaricarci d’ un pefo ' 
tanto grave che inutile. Il prezzo delle der- 
rate emendo Tempre proporzionale alla quan- 
tità del metallo, che non è che il fegno, 
l’aumento di quella quantità è piuttollo un 
male che un bene, venti volte meno d’oro 
e d’argento renderebbero il commercio venti 
volte più leggiero , poiché qualunque fegno 
in grolTa raaffa , ogni rapprefentazione in 
gran volume è più di pena al trafporto, co- 
lla più a maneggiare, e circola meno facil- 
mente di una piccola quantità , che rappre- 
fentafTe egualmente il valore d’ogni cofa. 
Avanti la fcoperta del nuovo Mondo era 
realmente l’oro e l’argento in Europa venti 
volte di meno -, ma le mercatanzie coflawa- 
no venti volte di meno; che abbiamo dun- 
que noi acqui (lato con quelli milioni di me-, 
tallo? la carica del loro pefo. 

E quella fopraccarica di quantità diverreb- 
be anche più grande, e forle immenfa , fe la. 
cupidigia a fe llclfa non s* opponefTe degli 


(n) Vcq;i;3ri il libro rii Lxs Casus filila 
]»<; de^li indiani. . . 
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oracoli, ’C non arredata dai limiti che' 
non paò'‘forpafTare ; per ardente che fia fta-* 
ta in «tutti i tempi la fere dell’ oro ^ non* 
fempre fi ebbero i rae/zi^di faziarla, e que-* 
fli.' mezzi fempre piìj fcemarono , quanto pih^ 
fe ne fece ufo ; per efempio , fupponendo,* 
come qui facciamo, che prima della conqui-* 
fia del Melfico e del Perù non vi'fo.Te in- 
Europa 'che la ventefima“ parte dell’oro 
dell’ argento che vi fi trova ai nodri dì 
è certo, che il profitto dell’ efcavazioné' di’ 
quelle miniere firaniere ne’ primi anni 
quando fi duplicò quella quantità fu molto 
maggiore del profitto d’ un ugual numero' 
d’anni , durante i quali fu triplicata , ed- 
anche molto- più maegiore ''di quello • de-' 
gli anni fulfeguenti ; il fvmefizio reale è dun-' 
que diminuito nella medefima proporzione , 
che è crefciuto il numero degli anni fuppo- 
nendo uguaglianza* di prodotto In cialcUnan-' 
no; e fe fi trovaffe' attualmente una miniera- 
ricca a fegno di efirarre altrettanto' oro,^ 
quanto ne polfedeva l’ Europa avanti la fco- 
perta del nuovo Mondo, l’utile' di una tale 
minierai farebbe ptefentemente di on veote-^ 
fimo , mentre che allora farebbe sfiato del 
doppio ; onde quanto più fi ricercarono le* 
miniere ricche, tanto più fi divenne povero: 
ricchezza fempre fittilia e povertà reale ne! 
primo come nell’ultimo tempo 5 mafie doro' 
e d’argento, fegni gravi , monete pefanti,. 
di cui in vece di crefeere fi dovrebbe dimi- 
nuire la quantità chiudendone le miniere co— 
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me altrettante voragini funere airumanità,* 
mafTime che prel'entemente il loro prodotto- 
bada appena per la fuindenza degli fgrazia* 
ti, che vi s’impiegano, o che vi fono con-' 
dannati ; ma giammai le Nazioni lì uniran*^ 
no per un ben generale a prò del genere 
umano, e nulla qui può confolarci , fé non 
la fperanza fondatilTima , che in alcun! feco- 
li-, e forfè piò predo lì farà obbligato ad 
abbandonare quedi terribili lavori-, --che l’oro 
delTo , divenuto' troppo’ comune , nons potrà 
più pagare. ■ .... 

Frattanto noi damo codretti a fecondare 
il corrente, e mancherei al mio oggetto, 
fe non facedì qnì menzione di tutti i luo- 
ghi, che ci fornifcono , o ci polTono fom- 
minidrare quedo metallo , il quale diverrà 
vile allora foltanto, che la nobiltà li faccia 
conlidere nella fapienza, legge ancor lontana 
dall’ edere^ promulgata . Si, continuerà adun- 
que nella ricerca dell’ oro per ogni dove vi 
polTa edere fperanza di ritrovarlo fenza ri- 
flettere, che fe la ricerca coda quanto ogni 
altro travaglio, non v’è ragione d’impie- 
gare degli uomini , che coltivando la terra 
fi procurerebbero una fodanza egualmente, 
ficura , ed aumenterebbero nel medelimo tem-- 
po la ricchezza reale , il vero bene d’ ogni 
focietà coir abbondanza delle derrate ; men- 
Ufi quella del metallo non può produrre che 
il male della caredla e d’un foprappiò di 
carezza. 

,s Sonovi ìa Fraucù diverfi fiumi o rufcelli» 
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die carreggiano T oro in pagliuole, che fi 
raccoglie nelle loro fabbie , e le ne trova 
parimente in pagliuole ed in polvere nelle 
terre vicine alle loro fponde ; i cercatori di 
quell’oro guadagnerebbero altrettanto e piìi 
a qualunque altro melliere , perocché la rac- 
colta di quelle pagliuole d’oro monta appe- 
na a venticinque o trenta foldi al giorno . 
Q;jella medefima ricerca o pìuttollo quell’ 
impiego di tempo era , come notammo, 
venti volte più vantaggiofo al tempo de’Ro- 
mani (o) ; poiché il Cercator-di-mine pote- 
va 


( o ) Plinio due , ihe fi tiravano tutti gli apni 
dai piretici e dalle vicine provincie ventimille lib- 
bre d’oro, fenza contare l’argento , il rame ecc; ed 
altrove fcrive che fervio Tullio Re de’ Romani fu 
il primo a coniare monete d’oro, che prima di lui 
fi cangiava non lavorato . Strabene rapporta , cht 
nel tempo d’ Angaftu e di Tiberio' ì Romani tirava- 
no dai Pirenei una sì gran quantità d’ oro e d‘ af- 
tento , che queiìi metalli divennero infiqjtameote 
pili Comuni che avanti la conquida de’ Galli fatta 
da Giulio Celare; ma con buona pace di Sfrabone t 
Romani non dalle fole miniere de’ Pirenei traevano 
1’ 'ito e l’argento , imperocché Svetonio rinfaccia a 
CeTare d’aver facciieggiate le Città della Gallia per 
ave-e le loro ricchezze , talmentechè avendo prefo 
dell’ oro in abbondanza , egli lo vendè in Italia a 
tremille 'piccoli federz) la libbra , il che , fecondo 
Eudéo , fa montare il marco a -non più di fed'anta- 
diie lire e dieci foldi moneta di Francia •- Tacito 
dà un’ id:a dell’ abbondanza dell’oro e dell’argento 
nelle (^allie da ciù, che fa dire airimperatore Clau- 
dio fedente nel Senato ; ,, Non è egli meglio, dice quel 
Printip», che i Galli ci portino le loro ricchezze» 
pìuttollo che loro lafciaric godere feparati da noi.,, 
lieliot Minmtu fur l' explaitatian ilei miots 4t Ba^igory . 
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ta allóra guadagnare venti volte la Tua fo- 
Hanza ; a mifura che aumentoiTi la quantità 
del metallo , e Copra tutto dopo la conqui- 
da de! nuovo Mondo Io defTo travaglio dei 
cercatori di mine ha prodotto di meno , in 
meno, coficché quedo piccol mediere di già 
caduto, caderà interamente , per poco che 
t^ueda quantità di metallo creCca ancora'; 
l'oro d’ America ha* dunque interrato l’oro 
di Francia diminuendo venti volte il fuo va- 
lore ; egli ha fatto lo fteflb torto alla Spa- 
gna , i cui intereflì bene intefi avrebbero ri- 
chiedo, che fi cavade dalle miniere deir Ame- 
rica noti pib oro di quello abbifognade pel 
mantenimento delle colonie , e confervarne 
il Valor numerario in Europa, Tempre a un 
di predo Cullo dedo piede . Giulio CeCare 
cita la Spagna e la parte meridionale de’ Gal- 
li (p) come abbondantidìme in oro ; elleno 
lo frano infatti, e lo farebbero ancora , Ce 
noi dedi non avedìmo cangiata qued’ abbon- 
danza in caredia , e diminuito il valore del 
nodro proprio bene ricevendo quello dell’ 
edraneo ; 1* accreCcimento di ogni quantità o 
Minerali y Tom, IV. K 


(p) Gli Antichi fcriffero , che la Spgna fnpra 
tutte le altre provincie del Mondo conoiciota era la 
più ubertofa iu oro ed in argento, e - particolar- 
mente il Portogallo , la Galizia e le Afturie . 
Plinio dive, che tutti gli anni da Spagna a Roma G 
portavano più di ventimille libbre d’ oro, e prefen* 
temento gli Spaglinoli tirano quefti dne metalli dall* 
America. Hiftoirc da ladts , iilF 4eofiitì Tarisi y 
l6«o , pog.' 13^ 
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derrata necefTaria ai bifogni o utile al fervi' 
7Ìo deir uomo è certamente un bene , ma 
r aumento del metallo, che non ne è cheli 
fegno, non pub efTere un bene , e non fa 
che del male, poiché riduce a nulla il valo- 
re di quello fteflo metallo in tutte le terre 
ed appreflo a tutti i popoli , che fe ne fono 
lafciati fopraccaricare coll’ introduzione . 

Per quanto farebbe necefTario di incorag- 
gire la ricerca ed i travagl) delle miniere di 
materie conbuiìibili e di altri minerali sì 
utili alle arti ed al bene della focietà ; al- 
trettanto fi opererebbe da favio facendo chiu- 
dere tutte quelle d’ oro e d’ argento , lardan- 
do confumare a poco a poco le mafie trop- 
po enormi , fotto cui fono fchiacciate le no- 
iìre cafie , fenza che fiamo più ricchi o piò 
felici . 

Del rimanente il fin qui detto non deve 
degradare l’oro, che agli occhi dell’ uom fag- 
gio , né gli toglie 1’ alto rango , che gode 
nella Natura ; egli é il piìi perfetto de’ me- 
talli , egli é la prima fofianza tra tutte le 
fofianze terrefiri, e merita a tutti i riguardi 
l’attenzione del Filofofo naturaliila ; e fotto 
quello afpetto noi raccoglieremo i fatti rela- 
ttvi alla ricerca di quello metallo , e faremo 
l’enumerazione dei differenti luoghi , dov’egli 
alberga . 

In Francia il Reno , il Rodano , 1’ Ar- 
vo> (if) > li Daun , la Ceze , il Gardon, 


( 41 ) Voyage de Miffon , tomo HI, fag, 73. 
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TAriége, la Garonna , il Salat (rj danno 
pagliuole e grani d' oro nelle loro arene e 

K z 


(r) ? fiumi di Francia, che carreg 5 Ìano oro, fo- 
no I. ® il Reno ; veggonfi delle pagliiiole d’ oro nel- 
le fabbie di quello fiume da Strasbnrg fino a Filis» 
burg; le quali fono più rare tra Strasbnrg e Bri-> 
fach , dove il Reno è più rapido. . . 11 luogo del 
fiume , che più abbonda è tra il Forte - Luigi e 
Guermesheim ; ma tutto quello fi riduce ad una pic- 
colilTima quantità, poiché in due leghe d’ ellenfione , 
che il Magillrato di Strasbnrg diede ad imprefa per 
tirarne le pagliuole d’oro, non ne ricava che quat- 
tro o cinque oncie all’anno, ma dobbiamo conFelTa- 
re , che le ne ricaverebbe molto di più crefcendo il 
numero degli Arpillori , t quali li pagano trenta o 
quaranta fnldi al giorno . 

Il Rodano rotola nel paefe di Gex molte pa- 
gliuole d’oro per occupare durante l’inverno alcu- 
ni Paefani , a’ quali le giornate valgono apprelTo a 
poco da dodici fino a venti foldi . Elli s’ impiega- 
no principalmente a rimovere le grolTe pietre, le- 
vano la rabbia , che le circonda , e da quella fepa- 
rano le pagliuole, le quali trovanfi dall’imboccatu- 
ra del fiume Arvo nel Rodano fino a cinque leghe 
al di fotta : 

3 .° 11 Dunx; ma le pagliuole d’oro vi fono mol- 
to rare : 

4 ® Il piccol fiume di Cefe , che ha la fua ori- 
gine vicino a Ville - fort nelle Cevenne : per varie 
leghe del fiio corfo olfervanfi quafi egualmente fpar- 
fe delle pagliiinle comunemente molto più granili 
di qu-lle del Rodano e Reno : 

? ® Il Gardon , che come la Ceze , viene dalle 
montagne delle Cevenne la uguaglia anche in pa- 
gliu-'le d’ oro . 

6 .® L’ Ariège, nome che indica trafporto di oroj 
e diffatti fe ne trovano pagliuole nel paefe 4 ' t^oix t 
e di più ancora all'intorno di Gamiers ; ne- rotolil 
anche nel territorio del vefeovato di Mirepoix . 
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ni§TfÌTne‘ai loro angoli rientranti. Querte pa- 
gliuole hanno fovente le loro eflreiTiità ro- 
tondate o ripiegare, fegno che le diiìingue 
«ih facilmente che non il pefo dalle pagliuo- 
le di mica , che talvolta fono dello ilelTo 
colore, e brillano anche più di quelle dell’ 
oro. Trovanfi anche dei groflì grani d’o- 
ro nei canaletti formati dalle acque piovane 
re’ terreni montagnoli di Férìès e di Bèrta- 
gues : fi videro di quelli grani , dice il Si- 
gnor Guettard, che pefavano una mezz’on- 
cia; quelli grani e pagliuole d’oro vanno di 
compagnia con una fabbia ferruginea*; egli 
aggiunge, che in lontananza di cinque o fei 
leghe dalle dette montagne non più olTeri 
vanii grani d’oro, ma folamente fottilillìme 


7. ^ Si fa tutti gli anni nella Garonna, lungi al- 
cune leghe ila Tolofa , una piccola raccolta ili pa- 
gìiuole d'oro; ma li può credere, che la più gran 
l’arte provenga dall’Ariège, poiché la ricerca u fa 
al di folto dello fcarico di quello fiume nella Ga- 
lonnaj anzi rAriègc ilelTo pare che abbia le fue pa- 
gliuple da due fuperiori rufcelli , cioè dal Ferrici 
c dal Benagues . 

8. * Il Salai, la cui forgente come quella dell’ 
Jlriége è ne' Pirenei , rotola pagliuole d’ ero , che 
gli abitanti di Saint-Giron radunano durante l’ in- 
verno . Alémoires de F Acadèutit de Sciences , anno 
J778., pog. 69. e feg. 

Oa aneddoti certi conila , che la Zecca di To- 
lofa riceve ordinariamente ogn’ anno duecento mar- 
chi d’oro raccolto dairAriègc, dalla Garonna e 
dii Salac: dai 17S0 fino al 1760 alla Giurifdiaione 
di Pimiers fe ne portarono incirca ottanta marchi , 
quantnnque quella Giurifdizione non paQì U due 
leghe ia giro . idem , anno 1761, fag. 197. 
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pagliuole. Qued’ Accademico fa anche men- 
zione deir oro in pagliuole , che fu trovato 
in Linguadocca e nel paefe di Foix (s) Il 
Signor de Genfanne dice elTervene in vari 
fiumi delle diocefi d’ Uzès e di Montpeliec, 
(r): quelli grani e pagliuole d’oro, che tro- 


(f) Il Signor Pailliès ha trovato nella Lingua- 
docca e nel paefe di Foix quantità di terre aurifere 
. . F.'^li dice , che fcavando nell’ alta o baffa Città 
di Pamiers per pozzi e fondamenti fi eftragijono 
terre piene di pagliuole d’ oro ... Le più grandi 
pagliuole fono di tre in quattro linee di lunghez- 
za , e fempre più lunghe che larghe 5 ve ne fono 
delle impercettibili per la pi.-colczza, alcune hanno 
gli angoli acuti , ma la maggior parte gli liaon^o ro- 
tondi fé ne veggono anche delle piegate: fi otlerva- 

110 dei grani di dift'eienti groflezze . . . , e faiB_ qua- 
li interamente coperti e cinti di una lama d’oro, 
tutti della natura del quarzo ma di diverfi colori .. - 
Numeraniì tre fpecie di tali falli , i primi fono fcr- 
ru-’inei c rodici , ed eftremamente duri , i fecondi 
fono ferruginei e colorati di roflìccio e di nero; i 
terzi fono bianchicci, e fomminiftrano i più grof- 
fi "rani d’ oro . Per averne le pagliuole fi pedano 
Quelli lalfi in un mortaio di ferro , e fi riducono 

111 polvere. H Signor Guettard, Mémoires de V A- 
cadémie des Sciencet , anno 1761. , fa^. 198. e feg. 

( / ) Nella diocefi di Montpelier li cercano delle 
pagliuole d’oro lungo il fiume dell’ Eraux, io ne 
vidi una molto fiottile ma larga , che pefava quali 
un grolì'oi e gli Arpillori (Ricercatori di miniere 
d’oro ) m’ afficurarono, che era poco tempo, che 
ne aveaiio trovata una del pefo di più d’ una mezz 
oncia . . . ducile pagliuole (lavano tra due banchi 
di rocca, che travertano il fiume , e per averne bi- 
fognava afpettare , che le acque folfero balfe . //«- 
ftorie NaturelU du languedoc del Signor de Genfan- 
ne, tomo , pag. 193. 


/ 
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vatifi.ne* fiami e nelle terre adiacenti, ven- 
gono, come diffi, dalle miniere rinchiufe 
ne’ vicini monti, delle quali però attualmen- 
te non fe ne conofee che un piccoliflìmo 
numero ( « ) : fe ne conta una nei Vofges 
predo a Ste'mgraben , dove fi fono trovate 
delle foglie d’oro vergine d’on alto titolo 
in uno fpato molto bianco (x)‘, un’ altra a 
Saint- Marcellùs - Jufié nella Franca - con- 
tèa , che il bollimento delle terre non ha 
permedo di feguire . I Romani hanno fea- 
vato delle mine d’oro alla montagna d'Orel 
nel Deliinato ; ed anche ai nofiri dì fi cono- 
fee una miniera d’argento mida di oro all’ 
Hermttage al di fopra di Fain e nel monte 
del Ponte! nel Deliinato : ne efifte a Banjoux 
in Proventa , a Rivière ed alla montagna 
à' Argentière nella contèa di Foix ; nel Bi- 
gorre, nel Limolino, nell* Alvernia ed an- 


(") jll paefe ilei Tarbelliani , che alcuni dicon® 
eHere il territorio di Tarhtt , altri quello di Dax 
produceva altre volte dell' oro , fe preftiam fede 
ff Strabone: Aquitana ftlum , quod ejl nd littus Ocea- 
ni , majore fui parte arenofum ejl £3* tenue . ... Ibi 
ejl etiam Jinus ifimum ^ciens , qui pertinet ad Jinum 
Gallicum in Narhenenjt trà , idcmqne cum ìlio 
hic Jinut nomen babet : Tarbelii bunc Jinum tenenfj 
apud qttot optima funi auri metella -, tn fojjis enim 
non alti tdlis inveniuntur auri laminé'-manum implen- 
ies , ttliquando tx’guà indigentes repurgatione ; rei«- 
quitttn ramenttt gleba funt , ipfa quoque non muU 
tum eperii defidcrartes , Strab. lib. V. 

' (* ) Mémoires fur 1’ exploitation dea M'nej, def 
Signor de Genfanne , in quelle dei Savans Etrungert , 
teme IV. pag. i^i, 
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«he in Normandia e nell’ Ifola di Francia 
(>'); tutte quelle miniere e molte altre era- 
no altre volte ben note ed anche fcavate ; ma 
r aumento della quantità del metallo venuto 
da paell efterl ha fatto abbandonare il lavo- 
ro di quelle miniere , il cui prodotto non 
avrebbe potuto pagare la fpefa , mentre an- 
ticamente quello ftelTo lavoro era utililTimo . 

Nell’ Ungheria vi fono varie miniere d'o- 
ro, da cui fi trarrebbe un gran prodotto, 
fe quello metallo non folle divenuto tanto 
comune ; la pih parte di quelle miniere fo- 
no lavorate da lungo tempo , malfimamente 
nelle montagne di Crcmnita e di Schemnitz (z\ 
dove trovanfi ancora di tempo in tempo al- 
cuni nuovi filoni : fette erano in opera nel 
tempo di Alfonfo Barba, il quale vuole che 
la pih ricca folTe quella di Cremnitz (a) y 
ella è di una grande ellenfione, e fi preten- 
de, che vi fi lavori da pih di mille anni; in 
vari luoghi di elTa fi difeefe più di cento fef- 
fanta braccia. Nella Tranfilvania incontranfi 
miniere d’oro, nelle quali fi fcoprl dell’ oro 

K4 


(y") Hellot, Traité de la fonte des Miiies di 
Schluttcr, tomo I. pag i - 68. 

(*) Gazette d’ Agriculture articolo Pétershourg y 
li 12. /Igcfto 1775. 

( a) Le fette miniere d’oro di Ungheria non fono 
lontane le une dalle altre; ecco i loro nomi, Crem- 
nitz , Schemnitz , Newfol, Koningsber;; , Bonentz , 
Libeten ed Hin . In quella di Cremn<tz feoproniì 
dei pezzi d’ oro puro . MétuUurgh i' Alfonfo Barba , , 
tomo II , pag. 28). 
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vergine (6) , Rzaczinski parla delle miniera 
dei monti Krapack , e tra le altre d' una ve- 
na molto ricca d’oro in polvere (r) . Nella 
Svezia fcoprironfi alcune miniere d’ oro , ma 
il minerale non ha refo che la trigeGma fe- 
conda parte d’un’ oncia per quintale (d)j, fi- 
nalmente G riconobbe dell’ oro nella Svizze- 
ra, in varj luoghi della Valtellina, e par- 
ticolarmente nella montagna detta a bella 
porta dell’ Oro. Non ne va privo il cantone 
d'Underwald; varj Gurai nelle Alpi ne car- 
reggiano delle pagliuole ; il Reno nel paefe 
dei Grigioni , la Reurt, l’Aar, e molti al- 
tri ai cantoni di Lucerna , di Solura , ec. 
(e). Il Tago cd alcuni altri Gumi di Spa- 
gna furono celebrati dagli Antichi a motivo 
dell’oro; e non è dubbiofo , che tutte le 
pagliuole e grani d’oro, che trovanG nelle 


(fc) In varj fcavi della Tranlilvania le vene d’o- 
ro non danno minerale, finche fi trova quarzo bian* 
chiflìmo, poco denfo, chiaro, e d'un colore trafpa- 
rente come 1’ acqua ; quando poi comincia ad avere 
vn color bigiccio o nericcio , e diviene più denfa e 
con cavità criftalliche, l'oro principia a fard vede- 
re . IttftruHiens fur C art des minti , de/ Signor Df 
Jius, traduzione f tomo 1 . fag. . . . Molte ve- 
ne nella Tranfilvania , che nelle^medie altezze efe- 
birono oro vergine, nelle profondità cangiaronfi in 
zninerale di piombo, o in mina morta, ovvero fono 
divenute del tutto ftcrili . Idem , pag. 

(c) Vegganfi le Mémoires de 1’ Académie des 
Sciences i anno 1761, pag. 318. 

(d) Mémoires de l' Académie de Suède, tomo II. 

(e) Mémoires de 1 * Académie des Sciences, anno 
1763. , pag. 318. . . . Mémoire Sur Its curiofith de 
la Suijft . 
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acque, che fcolano dalle Alpi^ dai Pirenei, 
e dalle intermedie montagne , provengano 
da primitive miniere rinferrate in qnelle 
montagne, e che fe fi poteflfero feguire que*> 
correnti d’acqua carichi d’oro fino alla loro, 
forgente, lontano non fi farebbe dal luogo 
delle miniere ; ma io Io ripeto, quelli tra* 
vagì) farebbero prefenteraente inutililfimi , e 
fpperfluo il loro prodotto. Io ofierverò fo- 
lamente fecondo l’ ora fatta efpofizione , che 
i fiumi auriferi pib fpelTo giacciono all’ oc- 
cidente che al levante delle montagne . La 
Francia che è all’ oveft delle Alpi ha molto 
pib di quell’oro di trafporto, che l’ Italia e 
i' Alemagna, che fonofituati all’efi. Dall’e- 
fame di altri paefi di raccolta d’oro in pa- 
gìiuole apparirà, fe quella ofiervazione deb- 
ba elfere prefentata come un fatto generale. 

La più parte dei popoli dell’ Alia trafiero 
anticamente dell’oro dal feno della terra, o 
nelle montagne, che producono quello me- 
tallo , o ne’ fiumi , che ne carreggiano eli 
avanzi . In poca dillanza dalla llrada da Sa- 
lonica a Coftantinopoli nel tempo del viag- 
giatore Paolo Lucas il gran -Signore affitta- 
va una miniera d’oro (/) . L’ ifola di Ta- 
fot ora Tajfo nell’ Arcipelago era celebre 
apprefiogli Antichi per le fue ricche miniere 
d’oro: Erodoto ne parla, e dice, che vi era 


(/) TroiCème Voyage di Paolo Lucas } Xouen , 
I 719., tomo /. fng. 60. 
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molto oro anche ne' monti della Tracia, di' 
cui uno crollò per Io fcavo dei gran lavori 
ivi fatti per tirarne il metallo (^). Le mi- 
niere dell' Ifola di Taflb fono attualmente 
abbandonate \ ma ve n’ è una nel mezzo 
deirifola di Cipro prefTo alla Città di Ni- 
cofia, che fornìfce molto oro (h). 

Nella Mingrelia lungi fei giornate da Te- 
flis incontrane miniere d'oroed’argento(r) » 
fe ne incontrano anche nella Perfia , e pare, 
che anticamente vi follerò a profitto , ma 
ora fono abbandonate come in Europa, per- 
chè la fpefa eccedeva il prodotto, e prefen- 
temente tutto l’ oro e l’ argento di Perfìa è 
foradiero (4). 

Le montagne, che feparano il Mogol dal- 
la Tarlarla fono ricche in miniere d^oro e 
d’argento: gli abitanti della Bulgaria raccol- 
gono quelli metalli nella fabbia de’ correnti, 
che cadono da ouelle montagne (/) . Nel Thi- 
bet al di là del regno di Cachemira veggoa- 


(e) Defeription de 1’ Archipel, di Dapper , 
hr} ìawi 1703., fog. 3S4, 

. ib) Ivi , pag. sa. 

(«) Voyages di Taveraicrj Rauta 1713 , tema /. 
4$3- 

I Perfiani celTarono di lavorare nelle loro 
ininiere dopo che I* oro e 1* argento divennero co- 
muni , sì per quello , che loro fi porta dall* Euro-, 
che per la fomma confiderabiliffitna d’oro, che 
forte dall’ Abiffinia , dall’ ifola dì Sumatra, dalla 
China e dal Giappone i^ayagts di Tavirnier $ Re» 
ven, 1713. teme 11 ., pag. 12. t 363. 

il) Hiftoire généiale des Voyaget , tema VIJ% 
fog. all. 
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fi tre monti, uno de’ quali produce dell’oro, 
l’altro dei lapislazzali , ed il terzo dei gra- 
nati ; evvi dell’ oro anche nel regno dì Ti- 
fra (m) ed in molti fiumi della dipendenza 
del Gran-Lama, e la pih gran parte di qued’ 
oro è trafportato alla China (n) . Si rico- 
nobbero delle miniere d’ oro e d’ argento nel 
paefe di Azem folle frontiere del Mogol (t)). 
Il regno di 'Siam fupera tutti i paefi del 
mondo per la ricchezza dell’oro (p) ; mi non 
abbiamo alcuna nozione delle di lui miniere; 
la parte dell’ Alla pib abbondante in oro è 
r ifola di Sumatra ; gli abitanti d’ Achem ne 
raccolgono fui pendìo delle montagne , ne’ 
foflTi fcavati dalle acque; quell’oro è in pic- 
coli pezzi e palfa per edere puriflìmo (y); 
ciò che vien contrariato da altri Viaggiato- 
ri , che fodengono che I’ oro d’ Achem fi* 
dì ba dìdima lega , ed inferiore a quello del- 
la China; edi aggiungono , eh’ egli fi trova 

K 6 


(w) Voy:>ges di Tavernier, ec. tomoìT pag, 86. 
( w j Hiftoire générale des Voyagex , tomo VI, 
/>«,?■ «08. . ,,, 

(0) Voyages di Tavernier, ec. tomo IV, pag. 
193. 

) Sembra, che l’oro lia comnniffimo a Slam, 
giudicando dal vafftllame del Re, dal bianco ele- 
fante tutto guernito d' oro , da mo'te grandi pago- 
di e d’altri ornamenti tutti d'oro maOGccio ne’ tem- 
pli e ne’ palazzi Jiiftoirt de Siam di Geivai/èi Pa- 
rigi, i6S8. pog- 

(9) Lettres Edifiantct; Farigi , 1703., trotjitmt 
Rtcutil, pag. 73. 
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tll’oveft o fod-oveft daU’ifoIa, e che quan-' 
do gli Olandefi vanno a cercarvi il pepe , i 
Paefani loro ne portano una buona quanti- 
tà (r) : nella medefima ifola fonovi altre mi- 
niere d*oro nei contorni della città di Tì- 
kon (s) ; ma neffun Viaggiatore finora fece 
tante buohiflìme ofTervavioni fu quelle mi- 
niere , come il Sig, Herman Grimm uom 
dotto anche intorno ad altri foggetti disto- 
rta Naturale (0* 


■.r 


Voyage» di Tavernier, temo ÌV. pag, 85. 
Hiuoire générale dea Voyages , tomo JX. 

34 - 1 

(a) Secondo il Signor Herman * Nicolas Grimm 
le miniere di Sumatra fi trovano in montagne di- 
ttanti incirca tre miglia da Sillida ) dcfie apparten- 
gono alla Compagnia Olandefe dell’ Indie orientali ; 
fa loro profondità è a un di preCTo dì quattordici 
tefe , e vi s’ aggira per ftrade fotterranee .... 1 fi- 
loni variano da un dito fino a due palmi ; vi s’ in- 
contra i.° una miniera d'argento nericcio in uno 
fpato bianco frammifta di filetti lucidi di color d’ o- 
ro . . . . Quella miniera è ricca in oro ed in ar- 
gento 

3. ^ Un’altra miniera nera d’ argento tagliata da 
diverfe (Irifcie d’oroj il filone in certi luoghi non 
oltr^aflTa un dito di diametro. 

8.* Una miniera bigia feminata di punti nericci } 
ella dà un marco d’ argento , e quali due oncie 
d* oro per quintale. ... 

4. ^ Una miniera, che fi trova in pezzi fiaccati 
coperti dì efflorefeenza d’argento, di colore turchi- 
niccio, ella contiene anche del ferro; il Tuo pro- 
dotto è di dieci in dodici marchi d’argento con al- 
cune oncie d’ oro per quintale .... 

Non lungi da quella miniera evvi nn luogo chia- 
trato Tambumpuora , dove i Naturali del paefe rac- 
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‘U ifola di Celebes o di MacafTar fornai?-, 
riftra dell’oro , che fi fepara dall’arena de’ 
fiumi («) ; Io ftelTo avviene nell’ ifola di Bor- 
neo (jf) ; e le montagne dell’ ifola di Timor 
fornifcono oro puriflìmo (7) . Albergano mi- 
niere d’ oro e d’argento alle Maldive (s), 
a Ceylan (a), ed in quali tutte le ifole dal 
mare dell’ Indie fino alle ifole Filippine, da 
dove g’iSpagnuoli ne eftrarrono una quanti- 
tà confiderabilinfima (^). 


colgono deir oro . . . Evvi iin crepaccio o fcavo 
nella montagna, per dove l’acqua cade nel vallo- 
ne ; ein prendono la terra e 1’ arena di quello fca> 
vo, ne fanno la lozione, e trovano l'oro al fondo 
de’ Vali. CoUeéiion académique, Fartìe itrangért , ta- 
tuo V /. pag. 396. e feg. 

(u) Voyages di Tavernier, tatuo IV. pag. 8?- 

(x) Hillorie generale des Voyages , tomo XI , , 
pag. 485. 

(y) Ivi, pag. 249. 

(z) Découvertes des Portugais del P. LalBtcau ; 
Parigi, »73J. tomo /. , pag. 553. 

(o) Recueil des Voyages des Hollandois $ Am- 
Jìtrdam, 1702., tomo li.-, pag. s$6. e (io. 

( i ) Nelle montagne dell’ Ifola di Masballe nna 
delle Filippine fonovi delle ricche miniere d’ oro di 
22. carati, cd il Contre* maitre del Galeone S Giu- 
feppe , fui quale io pallai alla nuova Spagna, eden- 
dovi un giorno difcefo.ne'' tirò ' in poco tempo un’ 
oncia ed un quarto d' oro finiflimo ; prefentemente 
non fono curate. Gtmelli Óirreri , Viaggi attorno al 
Mondo, tomo -Anche in varie altre ifole Filip- 
pine le montagne contengono delle miniere d’ uro, 
cd i dumi ne rrafportano nelle loro fahbie : il Go- 
vernatore mi dilfe , che tutta la raccolta monta in- 
circa ducento mille pezze da otto tutti gli anni, 
ciò che fi fa lenza il foccorfa del fuoco o del mer- 
curio , dal che poflìamo congetturare qual prodi- 
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Nella parte meridionale del continente dell’ 
Afia ferpeg^ianO) come nelle ifole, delle ric- 
chiflTime miniere d’oro a Camboja (c) , all* 
Cocincina (d) y al Tonchin (e)} China» 


fiofa quantità fe ne tirerebbe , fe gli Spagnuoli vi 
s’ attaccalTero , come hanno fatto in America . . . 

La provincia di Paracula più ne abbonda di al- 
cun’ altra, egualmente i fiumi di Boxtuan, di Fin- 
tados, di Cantandiiam, di Masballcs e di Bool, il 
che Faceva , che altre volte un numero infinito di 
Vafcelli veniffero a trafficarne- Ivi . , . . Gli abi- 
tanti di Mindanao trovano -del buoniffimo oro fca* 
valido la terra c ne' fiumi , facendovi dei folli , avan- 
ti che arrivino le onde . Ivi . L' oro i fparfo in 
quafi tutte le ifole Filippine , ed in maggior ab- 
bondanza lo era per lo paiìato : fui accertato , che la 
quantità , chè fe ne tirava o dalle miniere o dalle are- 
ne, afcendeva a duecento mille piaftre un anno coll’ 
altro. Ma al prefente il travaglio delle miniere è ne- 
gletto ... « malgrado tutti gli incoraggimenti , che 
la Corte di Madrid ha accordati ai Manillefi, fi 
ellrae a di iioftri pochifitmo oro dalle Filippine . 
Voyaget dans les mcrs de i' Inde dei Signor le Gen- 
til ^ tomo li. pag. 30-1 t J’afigi , 178I., in 4* 
(c) Mendcz Finto riferifce, che entra ne' regni 
di Camboja e di Campa in Alia un fiume, che fi 
fcarica nel mare a nove gradi di latitudine fetten- 
trionale , e deriva dal lago Binator entro terra du- 
cento cinquanta leghe ; che quello lago è circon- 
data da alte montagne, al cui piede Hanno delle 
miniere d'oro, delle quali la più ricca è >pre(To al 
villaggio nominato Ihinctleu , c che fi ricavava da 
quefte miniere ogni anno il valore di ventidue mi- 
lioni moneta di Francia. Hiftorie ginirule des Voya- 
ges, tomo X . , pag. q.-? -8. 

( d J Ivi , tomo IX. , pag. I4, 

( e ) Nella parte fcttentrionale del Tonchino vi 
tino varie montagne, che producono dell’oro. 1^0- 
yaget'di Vampi er , temo JII,, pag, aj. 
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dove diverfi fiumi ne trafoortano (/) ; ma 
fecondo i Viaggiatori quefi’ oro della China 
è di bafijfllma lega (f) : effi afiìcurano , che 
i Chinefi portano a Manilla dell’ oro bian- 
chilTimo , arrendevolillìmo , e che bifogna al- 
legare con un quinto di rame rofib per dar- 
gli il colore e la confidenza neceffaria nelle 
arti . Le ifole del Giappone ( ^ ) e quella di 


(/) Nella provincia di Kokonor corre un fiume 
nominato in lingua Mungala, Altana kol 0 fiume d* 
ero, che è poco profondo e finifce ne’ Laghi di Tfing- 
fuhay ; gli abitanti del paefe impiegano tutta 1' cita- 
te a raccogliere 1 ’ oro di Kokonor . . . Queit’ oro 
venuto apparentemente dalle vicine montagne è mol- 
to Rimato , e fi vende dieci volte il fuo pefo d’ar- 
g^ento. . . Il fiume di Cby - cbakyang , il cui nome 
Chinefe fignifica fiume d’ ero come Altankol in lin- 
gua Mongola , anch’ eflb trafporta dell' oro . HifioU 
tt des Foyages, tomo VII., pag, log. . . • 

La China gode anche delle miniere d’ oro nelle mon- 
tagne di Se-chtien e di Yuu-non dalla parte dell* 
occidente; la feconda di quelle provi noie palTa per 
la più ricca; ella riceve molt’ oro da un popolo no- 
minato Loto, che occupa le parti vicine ad Ava, al 
Pegù ed a Lnor ; ma quell’oro non è dei più bel- 
li... Il più bello fi trova nei dillretti di Zr-K^ong- 
fu . Ivi . tomo VI. pag. 484. 

(g) Sebbene fianvi molte miniere d’oro alla Chi- 
na , pure in generale è meno puro di quello del Bra- 
de: i Chinefi ne fanno ciò non ollante un grandif- 
ilmo commercio . Voyages del Sig- le Gentil $ Parigi, 
172?. tomo //, pag. 15. 

( ù) 11 Giappone pafla per la più ricca contrada 
in oro di tutta I’ Alia , ma fi crede , che la maQimt 
parte venga dall’ ifola Formofa . Voyages di Tavir~ 
nier , tomo W , pag. 85-. .. Alcune Provincie dell’ 
impero del Giappone pofleggono delle miniere d’ 0- 
ro . . . Il traffico è in oro di getto , ed in oro in 
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ormofa ( / ) fono forfè anche più ricche in 
miniere d’ oro y che la China ; finalrnente 
l’oro collocoHì fino nella Siberia (k)y cofìc- 


polvere cavato da fiumi .... Per liin^o tempo le 
pui abbondanti miniere del più puro oro Furono 
qiiclic di Sado , una delle provincie fettentrionali di 
Nifon : vi fi raduna ancora molta polvere d’ oro . 
Le miniere di Suron^a fono ftimatifiìme , ma e le 
mie e le altre principiano a mancare; fe ne feopri» 
rouo delle nuove, ma venne in feguito La probizio* 
nc di Fiiij;arle ... Un monte fitiiato fui golfo d'O* , 
kos cflendo crollato in mare alia fine del fecola 
palfato , fi riconobbe , che la fabbia del luogo da 
luì occupato era milLa d' oro puro . . . Nella prò. 
vincia di Cliiango e nell' ifola di Amacufa le minie* 
re d' oro non polTuno eflere lavorate a motivo delle 
acque. Hijìiire génirale det yoyagesy tomo X. , fag. 
6 S 4 - 

(O Vi è una gran quantità d’oro e d’argento 
nell' ifula di Formofa, le ne trova parimente molto 
nelle ifole dei Ladroni, e nelle altre adiacenti j ma 
l’oro dell’ ifola de’ Ladroni non è un metallo puro; 
fi contano in quell’ Ifole, fenza parlare dì quelle de* 
Ladroni, tre miniere d’oro e tre miniere d’argen* 
to molto abbondanti . . . Quegli ifolani ftimavano 
più 1’ argento che 1’ oro , cITendovi comuniffinio- 
queft’ ultimo . Tutti i loro ntenfilj erano ordinaria - 1 
inente d’oro o d’argento ... 1 loro templi sì in 
Città che iu campagna erano per la maggior parte 
coperti d’ oro ; nm lofio che gli Olandeli loro han- , 
no portato del ferro per averne dell’ oro , eCB lo 
bau no meno prodigalizzato. De/criptipn de V Ut Fot' 
t-tnfeì /ìmfterdain , 1705. fag, 167*8. 

(li) La Siberia ha delie miniere d’oro, ma il 
prodotto nou vale la fpefa di lavorarle ; elleno fo- 
no all’ intorno dì Kathérinbourg ; una terra bianca 
tirante al gì iglò mifta di alcuni ftrati di terra mar- 
ziale indica la minieia d’ oro. Appena fi fcava per 
due piedi , che apparifeono i filoni . . , Quelle mi- 
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chè quello metallo , quantunque più abbon- 
dante nelle contrade meridionali dell’ Afia , 
non lafcia però di moftrarfi anche in tutte 
le regioni di quella gran parte del mondo . 

Le terre dell’ Affrica fono piò intatte , e 
confeguentemente piò ricche in oro di quelle 
deir Alia : gli Africani in generale, molto 
meno inciviliti degli Aliatici di rado (ì fono 
dati la pena di frugare la terra a grandi pro- 
fondità , e per abbondanti che fieno le mi- 
niere d’oro nelle loro montagne, fi conten- 
tarono di raccoglierne i frammenti nelle adja* 
centi vallate , che erano , e parimente fono 
ancora ricchilfimaraenre provedute di quello 
metallo ; dall’ anno 1442 i Mauri vicini al 
capo Bajador offrirono della polvere d’oro 
ai Portoghelì, e fu la prima volta, che gli 
Europei ebbero oro in Africa (/)• La ricer- 


niere fono in argille vetrofe turchine , e finifcono 
ordinariamente in iltrati d’ ocra ; I* oro è comune- 
mente nel quarzo e fovente iu un’ocra friabiliffinia g 
fi trova in piccole pagliuole, che fi feparano col la- 
vamento . Quella miniera d' oro e quattro altre Han- 
no appreflo a poco fotto la med’. Tima latitudine , e 
fono più di ducento tefe fopra il livello del mare, 
e riiiferrate in materie vetrificabili , mentre le mi- 
niere di rame non fono che a cento ottanta tefe fo- 
pra lo fteflb livello del mare , e miHe di materie 
calcari. Hijloire ginfrale dei F'oyagts , tomo XIX. ^ 
pag. 47{-6. Le miniere di Kathér.'nbourg rendono 
annualmente ducento in ducento ottanta libbre d'oro. 
Journal folitique , ì%. Ftbbrajo articolo Parigi. 

( i J ,, Gonzalez ricevette pel rifeato dì due gio- 
vani , eh' egli avea fatti prigionieri una quantità 
confiderabilc di polvere d' oro : quella fu la prima 
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ca di qoerto metallo feguì dopo quelle offer- 
te; imperocché nel 1461 fi commerciò l’oro 
della Mina (»») , (oro di miniera) al quin- 
to grado di latitudine fettentrionale folla me- 
defima cotta di poi denominata la Co/?» oro. 
Vi era però dell’oro nelle parti dell’Africa 
anticamente conofciutc, ed in quelle (coper- 
te lungo tempo avanti che fi aveffe notizia 
del capo Bajador ; ma ogni apparenza ci fa 
credere, che non fieno fiate fcavate, e nem- 
meno riconofciute , ettendo il Viaggiatore 
Roberts il primo , che abbia indicate minie- 


Tolta, che 1’ Africa fece rifptenderc quello preziufo 
metallo agli occhi degli avveiitutieri PortoglieG , e 
quella ragione lor fece dare ad un rufcello lei le- 
ghe entro terra il nome di Ria d'oro, “ Hijloirc 
ginirale des Foyagts , tomo 1. pag. 7. 

^tn) Deinarchais dice, che gli abitanti del canto- 
ne di xMina . . . tirano molto oro dai loro fiumi e 
Tufcelli; egli afficura , che in diflanza di alcune le* 
ghe al nord ed al nord -eli del callello vi fono di- 
verfe miniere di quello metallo , ma che i Negri 
del paefe non hanno maggiore abilità ad utilizzar- 
ne , di quella che dimollrano quei di Bambuk e di 
Tombut nel regno di Galam . Ciò non pertanto el- 
leno devono elTere molto ricche avendo per lungo 
tempo fommìnillrato ai Portoghefi ed ai Olandefi. 
tutto quell’oro che qiiafi fejmero defiderare . Quan- 
do i Portoghefi erano al polfeiro di Mina non apri- 
vano i loro magazzini , le prima i mercanti Negri 
non portavano cinquanta marchi d’oro. Gli Clan- 
deli, che da più d’ un fecolo vi fono llabiliti, ne 
trafportarono immenfitefnri . Si pretende, eh’ abbiano 
fatte grandi feoperte nell* interno delle terre , ma 
che Ila di lor conto il naf9onderle al Pubblico . Ifi 
tom, l V. fttg. 44. 


re d’oro nelle ifole del Capo-verde («) . la 
Cofta-d’oro è anche al giorno d’ oggi una 
delle parti dell’Africa, che produce più gran 
quantità di quello metallo ; il fiume ò'Àxim 
ne carreggia delle pagUuole e de’ grani, che 
depone nella fabbia in tanta quantità, che 
induce i Negri a fommergerfi nell’ acqua per 
ellrarne dal fondo la fabbia (o). Si raccoglie' 


( n ) Nell' ifola S. Giovanni al Capo -Verde il 
via’"iatore Koberts arrampicò filile rocche , dove 
trovò dell’ oro in filetti nella pietra, ed una parte 
più grofla e lunga come il dito, che volle tirare dal 
ceppo, nel quale la vena d’oro s’internava molta 
più. Ivi toma 11. , pog. 19^, 

(0) Ivi tomo II. pag. 5jo. e feg. Sulla corta 
d’ Oro in Africa , il fiume d’ Axim , che rotola pa- 
glitiole d’ oro è appena navigabile . Gli abitanti cer- 
cano quello metallo nel fondo del fiume immergen- 
dovifi e radunando una quantità di arena , di cui 
riempiono una zucca prima di ricomparire fuU’ ac- 
qua, quindi col lavamento feparaiio le pagliuole ed 
i grani d’oro dall'arena. Nella rtagione delle piog- 
gìe più abbondante è la raccolta ed i grani fon* 
più grofiì ; quert' oro è punfEnio . Bo/man j ivi , to- 
nto ly., pag. 19 . . . L’ oro il più fino della Co- 
rta -d’ Oro è quello d’ Axim , che -fi dice di 27. ed 
anche di 23 carati ; quello d* Aera 0 di Tafor è in- 
feriore ; quello d’ Akanez e d’ Achem fegue imme- 
diatamente, e quello di Fétu _è il psggi.ire . ... I 
popoli d’ Axitn e d’ Achem Io tirano dalla fabbia 
de' loro fiumi .... L’oro d' Aera viene dalla mon- 
tagna di Tufu, che è trenta leghe entro terra . L'o- 
ro d* Akanez di Féru è levato dalla terra fenza 
gran fatica ... ma non paffa però i venti 0 21 ca- 
rati . . . Nulla è sf comune tra que’ Negri , quan- 
to i braccialetti e gli ornamenti d’ oro ... Il vaf- 
fellame dei loro Re , i loro idoli fono interamente 
d' *ro . . . Elfi dirtinguonu tre ioru d’ero il feti- 


iTt^ó Storta Naturale 

ancora moli’ oro nelle terre del resno di 
Kanoyj (p), aH’eft ed al nord-eft di Galarrty 
dove é quali fuperficiale al terreno ; fe ne 
vede nel regno di Tòmbut, sGa^o a Zam- 
ftira j in var; luoghi delìàGiifa/a (o) y e nelle 


che offia oro dei loro idoli , le verghe c la polve, 
re. L’oro fettifco è fiifo e comunemente allegato a 
qualche altro metallo; le verghe fono pezzi di difFe- 
renti pefi . quali fono fortiti dicefi , dalla miniera. 
Il Signor Phips ne avea uno di trent* onde ; quell’ 
oro è anch’ elfo foggettiffimo alla lega . La miglior 
polvere d'oro è quella , che viene dai regni inter. 
»i , di Dunakira . d’ Ak:m e Akanez : fi pretende , 
eh ella ila tirata dalla fahhia de* fiumi • Gli abitali* 
ti fanno dei buchi in terra vicino ai luoghi, dove 
cade r acqua dai monti , e vi fi ferma 1’ oro nel fuo 
pefo ... I Negri di quelle coda hanno delle filiere 
per tirare l’oro in filo, lui, peg. tij-6. 


(f 
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Ivi, tomo W. pjg, ^qo- 4. 

. , Nella Guinea i Negri raccolgono le pagliuo'* 
oro che trovanfi in grandifiìma quantità nella 
maggior parte de’ rufcclli , che fcolano da monti . 
Ivi tomo ì.pag.iij ... In tre luoghi gli abitanti del 
paefe cercano l’oro; i.® ne’ monti; e.® prelTo ai 
fiumi, ^ dove 1 acqua ne firarciiia delle piccole parti 
colla (abbia ; 3. ® alla fpiaggia del mare . dove fi 
trovano delle piccole forbenti «T acqua vira, nelle 
quali VI e dell'oro, ed è in più abbondanza in tem* 
po di gran pioggie; eppure quello lavoro, che con- 
fane in lavare l’arena di quelle forgenti 0 di que’ 
rafcelli fpclfo non produce che una piccoliffima 
quantità d’ oro , e talvolta niente del tatto ,• ma 
anche egli dà qualche volta per azzardo dei grani 
0 pepit* un po’ giofli . royage en Guinée di Bofman; 

Fi,, fag. gl. , . Nella provincia di Dinkira 
lungi dalla colla di Guinea cinque o fei giornate 
contrade di quel medefimo di- 
Itretto VI fono dede miniere d’oro, che i Negri 
commerciano coi mercanti Europei, che colà fre- 
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terre vicine al fiume di Cambra (r), alla co- 
rta dei Denti (s)\ abbondano le miniere 
d’ oro nel regno di Buina , che s’ efiende 
dalle montagne della Luna fino al fiume di 
Maguika (t), e piu ancora nel regno dt 
Bambuk (u ) . 


queiitaiJO} buono e puro è l’oro di quegli di Din- 
kira . . . quegli i\’ /Jctriy portano delToro A' JJiant 
t d’ Axìin e del lor proprio paefe , il quale è di 
una grande purezza . . . Non v’ è paefe a noftra 
notizia, da cui fotta tanto oro come da quello d’A- 
xim, ed è il migliore di tutta la coffa; facilmente 
fi conofee al fuo colore ofeuro . . . Somminilfra più 
oro AJinnt che Dinkira i lo ftelTo è del paefe d’ Ana- 
tné fitiiato tra Aliaiit e Dinkira ... Se ne eilraeva 
parimente molto dal paefe d' Aurine locato filila co- 
lia molto al di fupra d’Axim. Ivi. 

(r ) Non fu negato l’oro alle terre de’ Negri , 
Maniingos , che fono vicini al fiume Gambra , que- 
fti Negri portano 1 ’ oro in piccole verghe rivolte in 
forma d'annelli; eflì dicono che queft'oro fi trova 
ne’ monti difianti venti giornate da Kower . Hiftoire 
It'nérale des l^oyatcs tomo 111. pag. Éja. 

fr) Il regno di Guiomeré filila colia d’ Ivoire in 
Affrica è abbondante in oro. lei. 

(t) Ivi, tomo y. pag, sag. 

(u) L'aro è tanto comune nel territorio di Barn- 
buk , che per averne baita di raitìare la fuperHcie 
d’ una terra argitlofa , leggiere , e mifta di labbia . 
Allorché la miniera è ricchiirmia , e feavata alcuni 
piedi e mai di più , quantiinque mofirifi più abbon- 
dante a mifura che fi ftende : queiic miniere luna 
più ricche di quelle di Galani , di Tembut e di 
Bambara . Hijloin pbih/ophi^ue politiquc iter 4 eux 
Indet f Amjlrrdam. 1771., tomo I. pag. ^i6. ... Le 
miniere di Bambuk, che furono aperte nel 171A. 
producono molto oro in polvere ed in grani , che 
nafeondefi poco folto terra , che fi ritira col lava- 
melo j ^ueii'oto è puriilìnio ... Le miniere nel- 
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Tavernier fa menzione d’un pezzo d’oro 
saturale ramificato in forma d' arbofcello , 


le terre argiUofe di varj colori mifte di arena fono 
di faciliiTnna fcavazione , e dieci nomini vi eftrag- 
gono più oro , che cento nelle più ricche miniere 
del Perù e del Brafile ... I Negri olTervarono che 
le più Cecche e le più fterili terre ne fono le pià 
fertili . . . EiB non fprofondano più di fei . fette o 
otto piedi, nè s’ internano nello feavo, quantunque 
fovente polTa fpcrarfi maggior guadagno , perchè non 
fanno lavorare il legname per sbarrare la terra. Hi’ 
ftaire généfule des Foyages , tomo II., fag. 640- I .... 

I Negri fi contentano, per così dire, di grattare, una 
miniera d’oro in un cantone alto e fabhionofo diiìante 
venticinque leghe dall' unione del fiume Falemé col Se- 
negai ... In dillanza di cinquanta leghe da quella 
ftefla unione veggonS altre miniere ne' terreni, che 
avvicinano il fiume Falemé ... Le miniere di Gbin- 
gì • faranno s'allontanano cinque leghe di più . . . 
Tutti i rafcelli , che bagnano quei gran territorio , 
e che vanno a gettarli nel fiume di Falemé, rotola- 
no qnantitil d’ oro che i Negri radunano colla ràb- 
bia , la quale ne è anche piu carica , che non ne 
fieno le terre vicine ... I monti vicini a Gbi t^bi- 
faranno fono coperti d* una ghiaja milla di pagltuo- 
Ic d’ oro ... 

' La miniera di un’ abbondanza forprendcnte e di 
un or» molto puro tra tutte le miniere di Bambuk 
è quella, che fu fcoperta nel 171& nel c.ntro del 
regno alla difianza di trenta leghe dal fiume di Fa- 
lemé dalla parte dell’ oriente , e di quaranta dal 
forte San - Pietro a Kaygniire fuilo ftefio Suine . 
Contafi nello fpazio di quindici o venti leghe una 
gran quantità d' altre miniere . . . Tutto qucfto ter- 
reno di miniere è circondato di alti , nudi e fterili 
monti ... In tutti i qui indicati paefi incontraiifi 
buchi fatti dai Negri d' incirca dieci piedi di pro- 
fondità , nè più feendono , benché fi convenga; che 
l’oro è più abbondante nel fondo ch'e alta fnperfi- ^ 
eie . Ivi , pag. 641. e ftg. 
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che farebbe il più bel pezro, che fi fofTe 
veduto in quello genere , fe il fuo raccon- 
to non foffe efagerato (*). Pyrard dice di 
aver veduto un ramo d’oro raafldccio e puro 
lungo dall’ efiremità della mano fino al go- 
piito y e ramofo come il corallo , il quale 
era fiato trovato nel fiume di Cove/me Co- 
vama , altrimenti nominato fiume nero a So- 
fata. Meli Abifiìnia la provincia di Goyjmit 
ha la preminenza parlandoli di miniere d’ o- 
ro : fi porta quello metallo, quale fi 
efirae dalla miniera , a Gondar capitale del 
regno , e quivi fi purifica e fi fonde in ver- 
ghe . Oro finilfimo Ila difieminato in Etio- 
pia preflb Helem ne’ primi firati della ter- 
ra (a); ma la più ricca contrada dell’ Afri- 
ca , o almeno la più anticamente celebre pel 
fuo oro è quella di Sofala e del Monomo- 
pata (a): fi crede , dice MarmoI , che il pae- 


C* rf’ Etiopia inviava al 

Gran -Mogol , s ammirava un albero d'oro alto dii- 
piedi e q^ttro pollici, e di gambo cinque o fei 
pollici grolFo; egli avea dieci o dodici rami di va- 
ne grandezze e grolTezze , ai pii» grolD qiià e là of- 
lervavali qualche cofa di nodolo imitante i polloni, 
e le radici di qneft' a’Aero così fatto dalla Natura 
erano fottili e corte, colicehè la più lunga non naf- 
lava I quattro o cinque pollici . royaea di '[avir- 
nier, tomo IV, png. g6: e feg^ 

(y) Lettres édiiìantes , quatriémc Rècueil , fag. 
338 , 

( s ') Ivi . pog. 400. 

(• ) Il regno di Sofala è bagnato principalmente 
•a due gran numi , Rio dei efpirito e Cuama . Que- 
lli due fiumi c tutti i eorrenti, che vi fi fcaricano , 
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fe ò’Ophhy da dove Salomone tirava l’ oro’ 
per ornare il fuo tempio fla il paefe (ledo 
di Sofala ; congettura , che farebbe un pò 
meglio fondata facendola cadere fulla pro- 
vìncia del Monomotapa , che porta ancora 
attualmente il nome d’ Ophur o Ofur {b) 


fono celebri per la fabbia il’ oro , che rotola colle 
loro acque. Lungo il fiume di Cuatna in diftanza 
incirca cinquanta leghe dalla Città di Sofala dalla 
parte di mezzodì ferpeggiano niiniere abbomlantilli- 
me d’ oro, le quali portano il nome di Manicai 
elleno fono cinte all’ intorno per trenta leghe da 
monti , al di fopra de’ quali 1’ aria è Tempre fere- 
na i lungi cento cinquanta leghe altre miniere ne’ 
pacati tempi aveano maggiore reputazione : in que* 
fto gran paefe miranfi edifizj d' una Ilrnttura mara» 
vigliofa , con ifcrizioni d' un carattere incognito . 
Gli abitanti ignorano del tutto la loro origine. Hi- 
Jioirt géitérale des t'oyages, tomo I. fag, 9. e 91. 

( i J Le più ricche miniere d’ oro del regno di 
Mongat nei Monomotapa fono quelle di AJajfapa ^ 
che portano il nome A' 0 furi vi fi trovò una ver- 
ga d’oro di dodici mille ducati, ed un’altra di 
quaranta mille . L’ oro (la nafcollo non folamente 
tra le pietre , ma anche fotto la feorza di certi al* 
beri fin dove il tronco fi divide in rami . Le mi* 
niere di flfanchika e di Butna fono poco inferiori 
a quelle d’ Ofur. Ivi, tomo V. fag. 424. . Quell’ 
impero è bagnato da varj fiumi , che rotolano dell’ 
oro i tali fono PalTami , Liianga , Mangiono ed al- 
cuni altri. Ne’ monti , che circondano il fiume di' 
Ciiama trovali oro in miniere, nelle pietre, e nelle 
acque 5 nè la cede il regno di Butna . Secueil des 
Voyarts de la Compagnie des Indei , tom. /// , fag,' 
6 t$ .... Da Monomotapa , dalla coda di Softla e 
da Mozambiqiie fi eftrae l'oro più puro dell’ Africa, 
>1 quale li raccoglie fenza gran fatica movendo fol- 
ta nto due 0 tre piedi di terra, 0 anche fulla fopei»* 
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comunque la cofa fia , quefl’ abbondanza d’o- 
ro a Sofala e nel paefe d’ Ofur al IV^onomo- 
tapa non pare, che fia diminuita, quantun- 
que ogni ragion ci detti, che da tempo im- 
memorabile la pii» gran parte dell’oro, che 
circolava nelle provincie orientali dell’ Afri- 
ca, ed anche in Arabia veniffe dal paefe di 
Sofala; le acque, che fcolano da que’ monti, 
flrafcinano un infinità di pagliuole d’ oro e 
di grolfi grani (r). Quello metallo è pari- 
Minerali y Tom. IV, . X. 


Scie RefTa ne’ paelì non abitati e non irrigati d’ac- 
qua , e qui in particolare 1’ oro è in pezzi d’ ogni 
Torta di forme e di pelo , e perfino di tina o due on- 
ere . Titvermer, tomo , pag. 86. e feg. 

(c) Sonovi miniere a cento e ducento leghe da 
Sofala, nelle \xne delle rocche raitaG oro in grani 
gli abitanti nella Hate, quando le acque fon baile * 
in quell’ acque vi raccolgono l’oro, che dalle medel 
fime fu trafportato in tempo d’inverno ,• anzi calano 
ne’ torrenti . ne levano il limo, loiavano per avere 
dei groifi grani d’ oro . Z’ Afrique de Mtirmol , tomo 
Jll. pag. 113 .. . rra Mozambique e Sofala la 
fibbia del Fiu^e nero fornifee una grande quantità 
d’oro puro ed in polvere , . . Tutto quell’oro di 
Sciala è in pagliuole . in polvere ed in piccioli gra- 
ni , ma in qualunque frtto è fempre molto puro . 
Voyuee di Fi- Pyrari de Lavai, tomo // , pag. 247.,, 
1 Cafri di Sofala fanno delle gallerie fotto tèrra per 
andare in traccia delle miniere d’ oro, di cui raccol- 
gono le pagliuole ed i grani ne’ correnti e r;:fcelli , 
c difFatti foveote feoprono miniere molto abbondan- 
ti , ma fempre mille ni fabbia e di terra, e talvolta 
in ramilìcàzioni nelle pietre . Hifioire de /’ Etiopie 
del P. Gioanni.ios Samos} Patìgi , 1684, parte Vi, 

ft'. iis-6. 
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Biente comunìffimo a Mozambique fi- 
nalmente rifola di Madagafcar partecipa an- 
che alle ricchezze del continente vicino ; fo- 
lamente fembra ^ che l’ oro di queft’ ifola fin 
d’una lega molto baffa, e mi ilo di alcune 
materie , che lo rendono bianco e gli danno 
della mollezza e pii» fufibilità (e). 

Da quella enumerazione di tutte le terre, 
che hanno prodotto ed ancora producono 
dell’oro tanto in Europa che in Afia ed in 
Africa conila evidentemente quanto poco ci 
folTe necelTario quello del nuovo Mondo, il 
quale non fervi che a rendere quafi nullo il 
valore del noftro; egli aumentò, è vero, la 


(<l) h Mozwnbiqne la polvere d’oro è comune, e 
ferve anche di moneta} (e ne trafporta dal capo de’ 
Correnti, fe ne trova al piede de’ monti e nelle fab- 
bìe carreggiate dall’ acque ; tal fiata fe ne mirano 
groffi pezzi puriffimi, e perfino , ma di rado, dini^ 
mezza-libbra, yojugt di Gioanni Moifutt } Routu^ 
lé4S , lib. iy , fag- 2«0. . » . 

(e) Dalla teftimonianza di Flaconrt ci conila un’ 
abbondanza d'oro al Madagafcar. e proprio del paefe 
ma del tutto diffimile di quello d’ Europa , emendo , 
egli dice , pi» pallido , t fondibile quaf come U fiotti- 
io. Tutti i Grandi ne poflfeggono molto ... Gli 
Orefici del paefe non valgono a lavorare il nollro , 
dicendo , eh’ egli è troppo duro alla liquefazione . 
yoyagt m Sta£igafcur\ Parigi, 1661 , fag, gg. . . . 
Jll Madagafcar veggonli tre forte d’ oro } il primo 
detto oro di Jflalcaye , ehe è livido , e non più di 
dieat^ndi all’ oncia di valore } egli è il naturale s 
fi^quefa come il piombo. Evvi 1 * oro corrifponden- 
,Ve a qAiello del zecchino , che vi portarono gli Ara» 
fci , il terzo è quello, che introduffero gli Crilliani , 
e elle è duro alla fnfioae. /vi, fag. zqg.. 
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ricchezza di quegli^ che Io facevano eftrarr^ 
per portarcelo , ma per un tempo affai cor- 
to : quelle miniere inghiottirono le Nazioni 
americane e fpopolarono 1’ Europa r qual dif^ 
ferenza per T umanità, fe le miriadi de’ fgra- 
ziati , che perirono in que- profondi fcavi del- 
le vifcete della terra , avelfero impiegato le 
loro braccia alla cultura della Tua fuperfìcie; 
effi avrebbero cangiata l’al^tto bruito e 
felvaggio delle loro terre informi in regolari 
maggeft e ridenti campagne altrettanto fe- 
conde quanto erano (ierili e lo fono ancora;, 
ma i Conquidatorr hanno effi giammai in- 
tefa la voce della prudenza ed il grido della 
pietà t le loro uniche vifte fono la depreda- 
zione e la dédruzìone ;; efli fi permettono 
tutti gli ecceffi. del foHe contro il debole ; 
la mifura della lor gloria è quella de’ loro 
delitti j. ed il loro trionfo T obbrobrio della 
virth* Spopolando il nuovo mondo. Io han- 
no sfigurato e quali annichilato le vittime 
fenza numero, che hanno immolate alla lo- 
ro cupidigia mal intefa , faranno fempre vo- 
ef f che grideranno inceffantemente contro la 
loro crudeltà tutto Toro, che ritirofli daljL’’ 
America pela forfè meno, del faogue uma- 
no,. che vi fi è fparfio- 
S'ccome quella terra era tra tutte la piilk 
nuova,, la pib intatta e la piò recentemente 
popolata ella brillava ancora,, fono tre fe- 
coli, di tutto Toro e TargentOt che la Na- 
tura vi avea verfato con profufione : i Na- 
titx^ii non ne aveano radunato che per lor». 
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1 comodo , e non per bifogno nè per cupidi- 

[ già ; e(fi ne aveano fatti degli irtrumenti , 

dei vafi, degli ornamenti , e non monete o 
fegni di ricchezza efclufivi (/); clTi ne itima- 
vano il valore per l’ ufo , ed avrebbero pre- 
ferito il noftro ferro, fe avelTero avuto l’ar- 
te d’ impiegarlo ; ^ual dovette elfere la loro 
forprefa , allorché videro uomini a facriòca- 
re la vita di tant’ altri uomini , e qualche 
volta la loro propria per la ricerca di quell’ 
oro , che fpelTo elfi fdegnavano di mettere 
in opera ? I Peruviani redenfero il loro Re, 
•he poi loro non fu refiituìto , per più mi- 
gliaia d’oro (.?): i Melficani e nel rifcatto 
c nell’ elfere ingannati non furono divertì, 
eofìcchè per coprire di poi 1’ orrore di tali 
violazioni , o piuttollo per togliere i germi 
d’ un’ eterna vendetta , fi finì col quali inre- 
rr.mente ellerminare quelle fgraziate Nazio- 
ni ; poiché appena rimane la millefima par- 
te degli antichi popoli , a’ quali quelle terre 
appartenevano , e fulle quali i loro dlfcen- 
denti in piccoliffimo numero languifcono nel- 
la fchiavitù} o conducono una vita fugitiva« 


(/) Scths ficlt f qui prìmus ex Mure denarium 
gnnvit . Plinio . ' ' 

■ (g) L'oro era si cornane al Perii , che il giorno 
ilella prefa del Re Atabalipa dagli Spagniioli , quelli' 
fi fecero dare per due milioni di doppie di Spagna 
in tanto oro : quali Io lleflb ottennero dal Meffieo 
dopo la cattura del Re Monteztima . Hijloire uni^ 
vtrftlle des rayagts di JUcntfraiJier ì /'«ng», 1707,. 

3 » 8 . . 
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Perché dunque non fi preferì di divider con 
loro le terre , che facevano il loro dominio 
perchè ora non cederne loro qualche porzio- 
ne, ellendo sì valle e più di tre quarti in- 
colte, maSìme non effendovi più luogo dì 
temere del lor numero? Ah vane rapprefen- 
tazioni in favore dell’ umanità ! il Filofofo 
potrà approvarle, ma gli uomini potenti ri- 
cuferanno d’ afcoltarle. 

Lafciamo dunque quella morale afflittiva , 
della quale non ho potuto aflenermi di par- 
larne alla villa del trille fpcttacolo , che ci 
prefentano i lavori delle miniere in Ameri- 
ca ; ed in vece rivolgiamoci ad indicare i 
luoghi, dove effe fi trovano, come abbìam 
fatto rifpetto alle altre parti del mondo ; e 
j>er cominciare dall’ifola di S. Daraingonoi 
ravvileremo miniere d’oro in una montagna 
prelTo alla città di Sant Jago Cavatleroy che 
ci fono anche dinotate dai grolfi" grani d’oro 
al fondo deir acque, che gii difcendono (/;) : 

. L s , 


(bj Hiftoire dis Aventuriers; Pj tgi, to no 

J , 70 . — Il fiume (li Cibau nell’ ifnla di Spa- 

gna era il più celebre per la gran quantità il’ oro , 
che truvavafi nelle fabbie. Ivi, fug. %i<) .. . Char- 
levoix racconta, che vklefi a S.in-D.imingo filila 
fpunda del fiume Hayna un pezzo d' oro del pefo di 
tre mille feicemo feudi d'oro, c di una tale purez- 
2a , cbe a giudizio degli Orefici il callo alla fu- 
sone non larebhe ftata di trecento feudi , offerva- 
vanfi in qiu-ltu pezzo alcune pive de vene di pietra,, 
che in realtà, non erano che macchie di poca pr ■- 
feuilità, iitjltirt 4e Saint •Domngut ttma 1 , 
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rifola di Cuba non ne va,efente (/) , ed Té' 
quella di Santa Maria furono fcoperte al 
principio deir ultimo fecolo . Gli Spagnuolt 
altre volte impiegarono un gran numero di 
fchiavi al lavoro di ouelle miniere : oltre 
l’oro, che fi tirava dalla fabbia, fe ne tro- 
vavano fpello groffi pezzi come incaflTati na- 
turalmente nelle rocche (^). L’ ifola della 
Trinità poffiede delle miniere e de’ fiumi, 
che fomminifirano oro (/)- 

Nel continente nell’ iftmo di Panama non' 
poche fono le miniere d’oro; quelle di Da- 
rien fupetano in ricchezza quelle di Vera- 
guas e di Panama (m). In queft’Iftmoi fiu- 
mi quali non la cedono alle miniere ne’ mon- 
ti , tanto è il loro oro in grani , in pagli- 
uole , ed in polvere ordinariamente mi ila 
d’ una fabbia ferruginea , che fi fepara colla 


2 c 6 - . . Ne’ tempi immediatamente dopo la feoperts 
di San-Oominjto faceaiili quattro getti d' oro ogni 
anno , due nella città di Buena-ventura per le vec- 
chie e nuove miniere di San Crilioforo , t due alla 
Conceziune detta comunemente la città della t^éga 
per le miniere di Cibao, e le altre ivi più a porta- 
ta. Ciafeun getto forniva nella prima di qnefte due 
città cento dieci t> cento venti raìile marchi ^ quello 
della Viga cento venticinque o cento-trenta ed anche 
centoquaranta mille marchi . Di modo che l'oro, 
che u tirava tutti gli anni dalle miniere di tutta 
l' ifola montava a quattrocento feiTanta mille marchi. 
Ivi, fag- 265-6. 

- (») Vovage di Corcai; Parigi, tomai, pag.H. 
(k) Hiltoire ginérale dea Vojrages , tomo X , (ag- i 53 . 
(/) Ivi , tomo X\P , pag. 3 J«. 

(jH) Ivi , tomo XIU , fog, «77 . 
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calamita (>i) ; ma al Meffico l’oro è profu-. 
fó ; una delle pili celebri miniere contali 
quella di Mezjuìtal ^ di cui già parlammo: 
la pietra di quella miniera , dice il Sig. Bou- 
leS) è un quarzo bianco niilìo in minore 
quantità eon un quarzo colore di legno o dt 
corno, che fa fuoco contro 1’ acciajo ; vi fi. 
veggono alcune macchie verdi, le quali non 
fono che crillalli limili a fmeraldi in grup- 
pi , ed il cui interno conrietre piccoli grani 
d’oro (o). PrelTochè tutte le altre provincie 
del Melfico hanno miniere d’ oro , o d’ ar- 
gento (p) piì> o meno mefcolato d’ oro ; fe- 
condo il Sig. Boules quella di Mezquital, 
benché U migliore , dà al quintale non pi^ 

■L'4 


(«) Voyage di Wafer; fuite de oeiix di Dampier- 
te, tomo I^, pag. J70. 

(o) Hiftoire Naturelle d’ Efpagne , pag. 149. 

(p) Nella provincia , ■che fi nomina propriamente 

i cantoni di Ttxulula e di Tlaba al mezzodì 
hanno qnantità di vene d’oro e d’argento , • . Vote 
fono prefentemente fe miniere d* oro della provincia 
di Chiapa; e le vene d’ ore nelle fne montagne fono 
abbandonate . . • Verfo Golfo dolce gli Storici dico* 
.no , che vi è una miniera d’ oro molto abbondante ... 
Le montagne , che feparano l’ Honduras dalla pro- 
vincia di Nicaragua hanno fornito molt’ oro ed ar- 
gento agli Suagnuoli ... Le loro principali minie- 
re fono quelle di Valladolii o Comayagua , quella 
ili Graciat à Diot e quelle delle vallate di Xatìcal- 
pa e d' Olanebo , tutti i di cui torrenti rotolano dell* 
oro . . . Eravi anche dell’ oro nella provincia di Co- 
Jla ricca ed in quella di P’eraguat . Hifioirt gMralo 
iu Voyogci » tome Xll % f*g. (48. 
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di trenta onde d' argento e 227 grani d’o- 
ro (^) ; ma dobbiamo dubitare , che fia fla- 
to male informato fulla natura ed il prodot- 
to di quella miniera ; imperocché fe diflfatti 
per quintale fi avellerò 50 oncie d’ argentò 

e fola mente 227 grani d’ oro , cioè fe ad 
ogni marco d’argento fi ottenelTero nemme- 
no 6 grani d’ oro, ridicolo farebbe l’ordine 
dato alla zecca del Melfico di feparare fol- 
tanto quell’argento, che per marco non avef- 
fe meno di 27 grani d’ oro , e molto più ri- 
dicolo ancora l’ordine antico, il quale vole- 
va, che quel folo argento folle feparato daT 
oro, il quale ad ogni marco non dava me- 
no di 30 grani d’ oro ; con tutto ciò queiV 
argento del Melfico reftando Tempre mefco- 
lato d’im pò d’oro è piò flimato che quel- 
lo del Però (r) ; e principalmente più di 
quello delle miniere di ^atnte-Pécaqut y che 
lì trafporta a Compoilella. 

I Relatori s’ accordano a dire , che la pro- 
vincia di Cartagena fomminiilrava altre vol- 
te molto oro ; e vi fi veggono ancora degli 
fcavi ed antichilCmi travagli ora abbando- 
nati (f): p refe n te mente lottentrarono le mi- 
niere del Però (r). Frdfier dice, che le mi- 


Hifloire naturelle d* Efpa;;ne , paz i49- 

(r) Hilbire generile des Voya^cs, <»;«•> X[, ;S9« 

(s) Ivi, tomo Xlll , pxg. 24 ; . 

(t) Serpeggiano miniere d’ oro nella DioceG di 
Truxillo al Perù, nel Correggimento di /'arar. Ivi, 
ftg. loj. - £d alla DioccH di Guamungu» nel Cut- 
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•ierff S oro fono rare nella parfe> m?r;clio« 
naie di. quello Regno («) ; ma che liipplifc* 
la pròviocia di Popayan , dove 1’ ardore per 
votarle pare, che (ìa Tempre lo ilelTo. II Sig, 
d’Ulloa.fcrive , che ogni giorno fi fcoprono 
nuove miniere, che Tempre più attizzano la 
cupidigia deH’oro; ecco le notizie, che c’ dà 
quello dotto Naturalilla Peruviano circa le 
miniere del Tuo paeTe : „ I Parti, la o di- 
flretti di Ceti , di Bu^a , d’ e di 

Barbocoas Tono, egli dice , i più abhanJinti 
in metallo col vantaggio', che 1’ oro vi è 
puriffimo , coficchè non fa biTogno di mer- 
curio per Tepararlo dalle parti eterogenee; t 
Minatori chiamano Mmas de Cuna quelle, 
dove il minerale é rinchiuTo tra pietre; quel- 
le di Popayao non fono in quell’ ordine, ef- 
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reggimento ili Parinacecha } non ne va privo il Cor- 
reggimeutc» di Cotabamba e di Chumbì v'kas nella 
diiiceli di Cufeo-j nella fteiTa diocefi quello Ji Ajmx- 
raei} a Caravaya l'oro è a »? carati ; hanno oro 
quelli di Vortitfuias d' Artqaipi , di Chùtm ; Lipc 
abbonda di ricche miniere ; fonori miniere d' oro ad 
Amparaet , a Chofaniat , a Puz i T oro di Larica u<$ 
è di »5 carati e a grani . /vi , pag. 307- 0. 

(«) Seconda Frézier le miniere d’ nip fono rare 
nella parte meridionale del Perù , ne efiltono foU- 
mcnte n.lla provincia di Gmmac» dalla parte di Li- 
ma i in quella di Chicas dov’ è la città di Ttrja e 
vic.no a Pitz > a Chu^uit^o , dove trovarmifi grani 
d' oro vergine d' una proJigiofa groffezza , di cui un» 
tra gli alni pefava fcllantaquattro marchi , cd iin al- 
tro quarantacinque marchi di tre differenti leghe, 
/vi , toma XI il , pag, $89 . 
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fimdo r oro fparfo nelle terre e nelle fab- 
bie . . . Nella podeDeria di Chton oltre le 
miniere, che trartanfì al lavatoio, fene tro- 
vano alcune , dove il minerale è ìnvilnppato 
d'altre materie metalliche e di fuochi biro* 
minofì , da’ auali non fi pub fepararlo , ebe 
|»er meizo del mercurio. La platina i un al- 
tro ofiacolo, che obbliga tal fiata d’abban- 
donare le miniere; fi dà t^uefionome aduna 
pietra unto dora , che non potendoli rom- 
perla fu rincndine d’acciaro, nè ridurla alla 
calcinatione , -ci cofiringe ad un penofo tra- 
vaglio ed a firaordinarie fpefe volendofivdrar- 
re il minerale, ch’ella contiene. Tra tutte 
qoefle miniere fé ne numerano diverfe , do- 
ve Toro è raefcolato d’-unà tombaga fina ai 
pari di qudla dell’ Oriente colla proprietà 
lingolare di non generare mai il verde-gri- 
gio, e di refillere agli acidi. 

Nella Fodefieria di Zaruma al Perb l’ofo 
delle miniere è di sì baffa lega , che tal vol- 
ta non arriva ai i8 ed anche ai id carati , 
ma quella cattiva qualità è riparata dall’ab- 
bondanza ... Il Coverno di ]tfén Brg- 
camoros ha delle miniere della medefima fpe- 
cie, che tendevano molto un fi^colo indie- 
tro (x) . . . Altre volte eravi una quantità 

La piccola provincia di Zaruma , dice il Sig. 
de la Condamine era altre volte celebre per le fne 
miniere d’ or» , che fono prefentemente prelTocchè 
abbandonate 1' oro è di bafla lega e folamente di 
14 carati} egli è mifto d'argento , ed è molto dolce 
lotto il martello. Feyc^t del de la Candamne 
fag. SI . 


• A 


tteìtizQd by 


* àeìP Or$ , ■ 151 

di miniere d' oro aperte nella provincia di 
Quito, e pii) ancora miniere d’argento . . . 
Si raccolfero dei granì d’orone’ rulcelli , che 
hanno la lor forgente nel Pìtchincha\ 

ma non appare indizio di apriraento di mi» 
niera , . Il paefe di Pattactangi nella giu- 
rifdizione di Rìobamba è talmente ripieno di 
di miniere , che nel 1745 uà abitante dì 
qnella città avea fatte regiftrare per Colo fu® 
conto diciotto vene d’oro e d’argento tutte 
ricche e di buona lega ; ed una di quelle mi- 
niere d’argento rendeva ottanta marchi per 
ogni cinquanta tjuintali di minerale y mentre 
elleno padano per ricche dando otto o dieci 
marchi . , » Poco rendono le miniere d’or® 
e d’argento ne’ monti della ginrifdizione di 
Cuen^a . I Governi di Quìnot e di Macés 
fono ricchi in miniere ; quelli di Marìnas e 
d’ Atamès ne hanno d’ un gran valore . . • 

, Le terre bagnate <la alcuni fiumi , che cado- 
no nel Maranon e dai correnti Sant-Jaeo c 
Mira fono cariche di vene d’oro (7). “ 

Gli antichi Storici del nuovo Mondo, e 
tra gli altri il P. Acofta ci lafciarono alcuni 
documenti fulla maniera, colla quale la Na- 
tura difpofe l’oro in quelle ricche contrade: 
i.° in grani o pépiti , che fono pezzi maf» 
ficcie fenza meUuglio d’altro metallo ; a.® m 


(y) Hiftoire sénétale des Vayage» , Xltl , 
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di maggiore repura7Ìon? è quello di Qarni.' 
nova al Perù e di Valdìvta al Chili, peroc- 
ché egli è puriflìmo e di 2 ? carati e . Fa 
flaro anche 1’ oro di Veragui ,* quello della 
China e delle Filippine, che portafi in Ame- 
rica, non è così puro (a) 

Il Viaggiarore Wafer racconta, che fi tro- 
va una gran quantità d’oro nelle fahbie del 
fiume di Coquimbo al Perù , e che il terre- 
no vicino alla baja , dove fi fcarica il detto 
fiume nel mare , ’é come impolverato di pol- 
vere d'oro « /e^no , egli dice, c/>e qu>inào 
noi vi camminavamo , i nojìri ab'ni nt erano 
coperti , ma fuejìa poìvere era così minuta , 
che farebbe fato un lavoro infinito il volerla 
raccogliere. ,, Lo fieflo ci arrivò, egli con- 
tinua, in alcuni' altri luoghi di quella mede- 
fima coda , dove i fiumi conducono di que- 
lla polvere colla fabbia j ma 1’ oro s’ incon- 
tra in pagliuole ed in grani più grolFi a mi- 
fura che fi rimontano quelli fiumi auriferi 
verfo le loro forgenti {b.. „ 

Del rimanente pare, che i grani d’ oro, 
che trovanfi ne’ fiumi o nelle terre adiacenti 
Bon abbiano Tempre il loro lucido giallo e 
metallico; effi fono fpelTo tinti d’altri colo- 
ri, bruni, bigi, ecc. per elempio dai rufcelli 
dei paefe d' yfrecaja tirafi dell’ oro in forma 


(n) Hiiloire Naturelle & raltf dcs ilenx Indcs ili 
Giiirrppe Acoila ; Farigi , i6co , pn^r- i; 4 - 

Voyagc ili Wafer à ia iuits de ctux di Dain- 
fier, ir, pag. zkH. 
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ài migliarola di piombo e fimUe ancfie peI-\ 
colore,* oro grigio 'danno i correnti di Co- 
royeo \ quello , che le acque rotolano nel pae> 
fe d’ Arecaja, viene pTOoabilmente dalle mi- 
niere della vicina provincia di Caroba/a ^ ed' 
è «na delle contrade del Perii la pii» abbon-‘ 
ciante in oro lino, che Alfonfe Barba dice,* 
cbe fia di 25 c.'irati e 5 ]grani (r), cioè a 
un di prefio così paro guanto i! nouro me-' 
glio raffinato oro. 

Le terre del Chili pareggiano in oro' 
cjuelle del Meffico e del Pera ,* lungi dodici 
leghe dalla città della Cowrea/Wverfol’orien-' 
te viderfi pepiti d’ oro di otto o dieci mar- 
chi di pefo e di -altiffima lega ; altre volte 
«Itre altre dieci o dodici leghe verfo , 
fi eftraeva molto oro , e fi potrebbe racco- 
glierne in mille altri luoghi, percbè tutto 
queft’ oro è in una terra , che non cerca che 
di effere lavata id) , Fretier, da cui abbia- 
rtio quella indicazione , ne ha date varie al- 
tre con un eguale difcernimento filile minie- 
te di diverfe provincie del Chili (e) : non 


CO Metallurgìe d’ AlFonfo Barba tomo /, fag. fjt 
CO Voyage de Frèzier , jp«g. V6. 

(e) Tit-tU villaggio del Chili é fituato a metà d’uo,’ 
■Ita montagna TicMilfima in oro^ ed il cui faflb 0 
^minerale i molto duro. Si sfrantuma quello mine- 
rale fotto uno fcalpello acuminato a varie punte di 
•iamame o fotto una mola di pietra dura, quindi Vi 

* getta iopr« del mercurio per fcparare I’ oro ; poi 

* raccoglie quell’ amalgama d’ oro e di mercurio , e 

#'!.?***** làcchetto di tela per efprimere il aaer- 

vurie per quanto i pol&bile } in feguit» s’ avvicina 
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manca l’oro nelle terre baganate dal Mara-' 
non, dall’ Orenogue , ecc. (/) , ed in alcuni 


al Fuoco per Far evaporare ciò , che ne retta , ed ce- 
to ciò , che fi chiama oro in pigna ; fi fonde final> 
mente ^uefta pigna per terminare di liberarla dal 
tnerenrio , ed allora fi tonofee il giutto prezzo e ki 
vera lega di quell’ oro . . L’oro di quelle miniere 
è di so in SI carati . . . Secondo la qualità delle 
miniere e la ricchezza delle Tene cinquanta quintali 
di minerale danno quattro, cinque o fei oncie d’oro } 
imperocché quando non fe ne ottengono che due , 
il minatore non ritira che le fue fpeie , il che acca- 
de fpelTilIimo . FottBam dire , che quelle miniere 
d’oro fono tra tutte le miniere metalliche le piti 
irteguali in ricchezza di metallo, e per confeguen- 
«a in prodotto . Si tende prelTo ad una vena, che 
s’allarga, fi rettrigne, pare che fi perda, é qnettd 
in un piccolo fpazio di terreno i ma va a metter 
capo tal volta a luoghi, dove l’oro è ammucchia- 
to piucchè in ogni altro fito della vena . . . Scen- 
dendo dal monte di’ ValparailTo dalla parte dell’oc- 
«ìdente evvi un ricco lavatoio d’oro, che fovente 
fommiuillra pezzi d' «ro vergine d’ incirca un’ on- 
cia - ed anche di due • tre marchi . , . In que- 
lla medefima contrada le terre e le fabhie abbonda- 
no di oro maflìme al piede de’ monti e ne’ loro an. 

J 'oli rientranti , le ^uali fi lavano , ed in tal modo 
I ottiene oro con piò facilità, qui non abbifognan- 
do inola , argento-vivo , fcalpelli , malFe , effendo le 
particelle d’ oro invifibili quando fono ancora frani- 
mille colla labbia .... Le terre , che contengono 
dell’ oro , fono ordinariamente rofficcie , e 1’ oro fi 
trova lotto pochi piedi. Copiago e Lampaogui han- 
no miniere ricchimmee buoniflime zecche • L.a mon- 
tagna , che rinchiude quelle miniere è prelTo alle 
Cordigliere ; ai 31 ^di dì latitudine meridionale 
lungi ottanta leghe da ValparailTo feoprironfi nel 1710 
quantità di miniere d’ogni fona di metalli , d’ oro , 
d’ argento , di ferro , di piombo , di rame e di fta- 
gno , . • L’ero di Lampapgui è ditentun in venti- 
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looohi della G’jyana (f) . Finalmente i Pof- 
togliefi hanno fcoperte e (atre lavorare già 
da un fecolo le miniere del Braille e del Pa- 
raguai , che diconfi piìi ricche di quelle del 
e del Perii . Le m niere pii» vicine 
a Rio-janiero, dove fi porta quello metallo, 
fono ad una grandilTima diflanza da quella 
città. Il Sig. Conte dice (A), che non fi fa 
propriamente la loro fitoazione, e che i fo- 
reiHeri non polTono vifitarle venendo impe- 
diti da una continua guardia polla Tulle llra- 
de conducenti alle dette miniere ; foltanto ci 
i noto, che fe ne tira molto oro ; e che i 
travagli fono difficili c pericolofi ,* perocché 
annuiimente fi comprano a conto del Re 
quaranta mille Negri per impiegarli alla lo- 
ro fcavazione {/), 


duo carati, il minerale è liurui ina al di Id due le- 
ghe nel monte Eavtn è t-eiiero e prelTocehè friabile , 
c Toro vi è in polvere tanto fina , che non è difcer- 
ribile all’ occhio. Eoyu^t de Im mer du /ai, tee. di 
Frtiier^ Furiai, 173 » . 9 *> e feg. 

(f) Il fiume nominato Tapajocas nel governo di 
Màranon rotola dell' oro nelle fabbie giu da una me- 
diocre monta.itna detta Yuqrtartttinci ; quella fiume , 
«he è nel paefe dei Curab itubus bagna il piede del- 
la montagna, Jhjìoire ligule des i^oyagti , tome 
X/y puf- 2.0 ... Il Suine di Cardi , che cade 
iiell* Oreiioqiie, rotola dell' oro nelle fue fabbie, e 
Halcigb notò dei fili d* oro nelle pietre . Ivi pag. 3 >o. 
(,e) I*’» . pag. 3<’0. 

(/>) Voyage de Cuuk. II, pag. i;6. 

(f Rin-janeiro è il fondaco e rulcita principale 
ielle ricchezze del Brafi<e. Le principali miniere fo- 
na le più virine alla città, dalla quale tuttavia di- 
llano letcamacinque leghe . ElTe rendono al Re , tutti 
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Secondo l’ Ammiraglio Anfon fu folo al 
principio di quello fecolo la fcoperta dell’o- 
ro al Brafile; notoffi, che i naturali del pae- 
fe fi fervivano d’ ami d’oro per la pefca, e 
s' apprefe da’ medefimi , che raccoglievano 
quell’ oro nelle arene e nelle ghiaje , che le 
pioggia ed i torrenti fiaccavano dalle mon^ 
ragne. ,, Ewi , dice quefto Viaggiatore, 
dell’ oro difleminato nelle terre bafle, ma 
che paga appena le fpefe della ricerca, e le 
montagne offrono delle vene d’ oro impegna- 
te nelle roccie ; ma il più facile mezzo di 
procurarli dell’ oro è di prenderlo nel fango 
de’ torrenti . Gli fchiavi impegnati a quell’ 
opera devono fornire ai loro padroni un ot- 
tavo d’ oncia al giorno il dipiù è per effì , 
il quale fovente gli ha meffi in i fiato di 
crmperare la loro libertà. Il Re ha diritto 
del quinto fu tutto l’oro, che fi efirae dal- 
le maniere, il che montala trecento mille 
Jire Iteri ne oli’ anno , e confecuenremente 
la totalità dell’ oro elirarto dalle miniere 
ogn’ amo è di un milione cinquecento mille 


gli diiiii . p 1 filo ilif tto li i qu nio ahiifiiu 547. lib- 
bre d’oro; l’anno fottìi la Prefettura delle mi- 

n ere "enerali , cioè di Rio de tnoro( , rii Xabara e di 
•Sera /i in fruttarono 46*9 libbre. Q.uell’ ultima , oltre 
l'or», che fe ne ritira , proiliire anche tutti i da- 
manti . che vendono dal Brafile t elTi fi trovano nel 
fiindo d’u.i nume,, che gli fi cangia corfo per elferB 
ili libertà di Irvare tra i falfi i diamanti , i t.ipazi , 
i crilol »-! e.l altre pietre di qualit.à infirinre. l'oyu^ 
ge tutotir du monde del Sis- de Baugninville ^ 
f “il* * 4 S 4 • 
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lire fieri ine fenia tentare T oro trafporfato 
di contrabando , e clic forfè afeende a uri 
terzo di qoefta fomnna (4). 

Noi non abbiamo alcun altro indizio fu 
quefte miniere d’oro sì ben coftodite dal Por- 
togallo -, alcuni Viaggiatori ci dicono fola- ^ 
mente, che al nord del fiume Jujamht cor- 
rono monti -per trenta in quaranta leghe 
dall’ oriente all’ occidente e s’ allargano da , 
dieci in quindici leghe, e che in effì nafeon-, 
donfi vane miniere d’oro ingrani e2 in poi-, 
vere di lega comunemente di -22 carati j effi 
aggiuqgono , che tal fiata vi s incontrano - 
dei grani o pepiti del pelo di due o tre oncie (/) 

- Rifultada quelle indicazioni , clic tanto ia. 
America come in Africa, e dovunque la ter- 
ra non è ancora fiata fpoffata dalle ricerche. 
^11’ uomo , r oro pih puro fiaflfi , per cosi 
dire, alla fuperficie del terreno , in polvere , 
in paglinole, in grani ed in pepiti, che non 
fono che grani più grolfi , e fovente puri al 
pari delle Me verghe ^ tali pepiti, grani, pa- 
:gliuole e polveri fono avanzi più omeno rotti 
o attenuati dallo ftrofinamento di maggiori 
pezzi d’oro attaccati dai torrenti e fiaccati dal- 
le vene metalliche di prima formazione ; effi 
fono difeefi rotolando dall’alto de’ monti nelle 
vallate . 11 quarzo e le altre noatriri dell’ oro 
giù precipitandoG nel medefimo tempo’pel 


(*)Vojage autour du monde deirammiraglio Anfon. 
(/} Hiltoire ginéraU dea Voyajjes , tim» XIF p 
f*g. a»s. 
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mòto delfe acque fpezzaronò e ruddivifero 
quelli pezzi di metallo , che poi l’acqua, 
trovandoli ifolati -, arrotondò in grani , o af< 
fottigliò in pagliuole , -che in fegaito ridulTe 
in polvere : in alcune cavità fi veggono an> 
che degli aggregati di particelle d'oro aflte> 
me unite dalla Hillazìone e dall’ acqua , mi- 
lle , con poca però adellone , a fabbie e ma- 
terie terrofe ; ma anche qnelle piccole malie 
d’oro traggono la loro origine dalle miniere 
primordiali ^ nè altra differenza palla tra l’o- 
ro in miniera, « quello fiaccato, pello , ro- 
tolato , sfrantumato , ridotto in polvere , che 
il primo è di 14, id, 19 o 20 carati e ben 
di rado di 22, quando ai contrario il fecon- 
do è rarilTimo che Ha al di fotto di 20 ca- 
rati; l’oro dunque dividendoli , fuddividea- 
doli lì fepara dall’ argento e da quant’ altre 
materie metalliche, e di balla lega , eh’ egU 
era nella miniera propria, acquilla un piò al- 
to titolo a proporzione che fé ne allontana. 

Vi è dunque doppio vantaggio a racco- 
gliere l’oro al piede delle montagne, e nel- 
le acque correnti , che feco ne traHero le 
parti flaccate dalle primitive miniere; quelle 
parti fiaccate colla loro accumulazione pof- 
fono in alcuni luoghi formare delle feconda- 
rle miniere; Tedrazione del metallo, che in 
tali Torta di miniere farà mffcolatn foltanta 
di arena o dì terra , farà ben piò facile che 
nelle miniere primordiali , dove T oro fen 
giace Tempre impegnato nel quarzo e nella 
piò dura rocca: dall’altra parte l'oro di que- 
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fle miniere di feconda formazione fupererà 
in purezza il primo ; ed attefa la quantità 
di quefto metallo , di cui noi fiamo attual- 
mente fopraccarichi , fi dovrebbe almeno li- 
mitarfi ad ammaliare quell’ oro di già puri- 
ficato dalia Natura, e ridottola polvere, ia 
tagliuole o in grani , ed unicamente ne’ luo- 
ghi , dove il prodotto di quello travaglio 
folle evidentemente fuperiore alla fpefa . 


Fitte del Tomo Quarto, 


\ 
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TAVOLA 

DELLE MATERIE 

Conteaute ne’Toaii III. e IV, 

A 


^^CCIARO. Modo di fare l’acciaro cemctrtansf* 
il ferro , Voi. IV. tai. Per far un buon acciaro 
colla calcinazione vi vogliono i ferri della mN 
gliore qualità , dobbiamo dilfinguere due Torta 
d' acciari j il primo fi fa col ferro {fello e fenza 
. cementazione," il fecondo col ferro impiegando un 
semento . 113. Modo di fabbricare l’acciaio net> 

. la Carinzia e nella Stiria. — Altro modo di 
fare l’acciaio col getto di ferro, IJ4 . Dettagli» 
delle operazioni uecelìarie per con-vertire il ferro 
in acciaro colla cementazione. Voi. IV, 127. 
Avvertimenti ed olTervazioni fui ferro convertito 
. in acciaro colla cementazione, 134. Le fafeie di' 
ferro divenute acciaro colla cementazione fono 
fpecificainente più gravi di quello , che fodero 
avanti la cementazione . E quello foprappiù di 
gravità fiiccifica proviene dal fuoco ftcllo , che 
fi filfa nel ferro cementato, 137 . 

ACCIARO damafento , errore a quello propofito . 

Come fi damafi'l'iino gH acciari, Voi. IV, 146. 
ACCIARO fi'.fo', fila defcri'zione e fiie proprietà» 
Ditìficultà nel lavoro e uell’ ufo di quell’ aci.iard , 
Voi. IV, 144. 

ACCIARO temperata •, elFetto della tempra fui fer* 
ro e l’acciaro, Val. IV, 137-S. L' acciaio tem- 
perato a fevo 0 a gralTa è meno fo'gjecto a' le 
fratture dell’acciaro temprato all’ acqua fredda, 
139. Eifendo tem'perato durilfirao , cioè all' acquo 
fredda, è fragiliifimo , uì- 
ACQUA del mare ( l’ ) contiene non fnlainente dc- 
$li acidi e de^U alcali , ma anche gli ol; c cmiu 
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le materie proTenicati dalla deeaMpofizipqc de* 
corpi organizzati eccettuate quelle , che quefti 
corpi ac^uiftao» dalla putrefazione all' aria libe* 
ra , alle quali perè fono molto Amili le. materie » 
ehe r azione dell’acido aereo forma alla fuperfi- 
cie del mare* f^al. Ili , 8(0. Al principio l'ac> 
qua del mare era femplicemente acida o acidula* 
divenne in feguito più acida e falata per l' unio« 
ne dell' acido aereo cogli alcali e gli altri acidi ; 
poi prefe dell’ amarezza dal mifciiglio del bitn- 
me, e finalmente caricoflì di grafia e d’ olì» per 
la decompniìzioae delle foltanze organizzate . E 

' quella falfedine e quefta amarezza dovette' ere> 
feere col tempo a$i . 

ACIDI. Tutti gli acidi di qualunque fpecie poH 
fono efiere convertiti in acido aereo * e quella 
converfione deve efiere reciproca e comune , co- 
fi cchè tutti gli acidi hanno potuto efiere formati 
dall' acido aereo * poiché tutti poiTono efiEere ri- 
condotti alta natura di qtiell’acid*. Fot /// , 172 . 

ACIDO deW Actto. La fua formazione, le file prò- 
prietà, la fu» concenirazlone , ///. , aqr. 

ACIDO aerea (_ 1 ’ ) * al quale i recenti Chimiei die- 
dero il nome d' ocido mt/it cty non è che aria fif- 
fa, cioè aria fifiata dal fuoco i egli è fa' ido pri- 
mitivo a il primo principio fallno* pruova dir qiie- 
Aa afiTorzione . Uiiendufi alla terra- vetrofa aiqiiì- 
fth maggiore malFi e più potenza . e divenne aci- 
do vitriolict), t^ol. III. . 1467. Que'l* nv.-di.fimo 
alido aereo conginngendoii c-Ue foilanz:: metal- 
liche formò l’ acid» arfcnicale o l' arrenico *. e 
quindi acenppiand i(ì colle materie calcari quell* 
acido aereo produfTe I' acido marino , e Giulirten- 

• te quello medi'fimo acido aereo è entrato irella 
eompofinone di tutti i corpi organizzati , c com- 
binandoli coi loro principi fece nalcere colla fer- 
mentazione gli acidi animali e vegetali, e l’aci- 
do aitrofo colla puti-ef.izione del i->rof amnventr , 
Voi- Ut., 147-8 hffetti dell’ acido aereo iù »iHLe 
le foftanze metalliche , terrofe , vegriah ed- ani. 
arali, full' acqua e gh altri liquidi , i4<- Egli è 
non fola mente il foto e vero piincipiu di tutti 
gli acidi , ma -anche dì tutti gli alcali tanto ai- 
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aerili che vegct»!' ed animali, ///. I49- *1* 
tera rutti i foghi eftratti dai vegetali , genera 1' ac^a 
ed il tartaro , fabbrica negli animali V uejdo 
fforìc».- Egli è caufa anche di tutti- gli acmi de 
vegetali , i?» . Prove particolari , che 1’ acida 
aereo è 1‘ acido primitiva e che egli ha euftitm 
il primo, i66. Combinazioni dell’acido aereo col* 
le materie folide e liquide , e la fux unione col- 
le foUanze- animali e vegetali, 217-. 

•ACIDO animale C 1*^) appartiene tanto ai vegetali 
che agli animali , prove di- quell’ aUerzioue : Foi. 
Ili » I5J. -’Sì qnefto, che l’acido, che sì eftrae 
•’ da’ vegetali provengono- dall’ acido aereo- ^ 230* 
Le meglio- avverate e più evidenti proptieti dell* 
acido animale fono- le medelìme di qiiclle dell acido 
» vegetale» e diraoftrtno baftaotemente che il prin- 
cipio faliiw dlofteffo negli uni e negU altri i egli ò 
■gualmente l’ acido aereo differentemente modifica- 
to dalla vegetazione o dalla organizzazione ani- 
male , 2qfi. 

HdDO fosforico f quell’ è il nome, che i Chimici 
recenti diedero- all’ acido, eh’ effi hanno tirato non 
‘ folamente dall’ orina e dagli eferementi , ma anche 
dagli olfi e dalle altre parti folide degli animali 1 
•gli ha la fna prima origine dall’ acido aere» , 
roi. 111,236. 

ACIDO «wnno. Proprietà, che Io diftinguono da- 
gli altri acidi minerali , HI , 347 • He 

fue differenti combinazioni » ivi . I fuoi rappor- 
ti coll'acido vitriolìco e l'acido^ nltrofo , e le fue 
combinazioni con diverfe materie , 301 • . - 

ACIDO iiitrofo. I fuoi rapporti coll' acido vitrioUco 
• l'acido marino, e le fue altre proprietà. La 
gravità fpecifica dell'acido nitrofo è la metà piu 
grande di quella dell’acqua pura. L’acido ae- 
- reo rilicde in grande quantità nell’ acido nitro- 
fo , prova di quella alferzione . Fai. Ili, 30V 
Sue fomiglianzc coll’ acido fulfurco, e fue dif- 
ferenze coll’acido vitrioiico , 30?. ^Ragione per- 
•hè prefentando il flogifto all’ acido del nitro , 
non sì formi del folfo nitrofo, 307. 

ACIDO Sulfureo volatile : la fua differenza dairacid* 
vitrielic* tilfo , Egli pare uuo dei paffaggi da.la 
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Natura pofli tra 1 ' acuto vitriolico e l* aciio nU 
trofo , yol. Ili, 191. 

ilClDO vegetale', fua origine, t^ol. III., 330. Sue 
proprietà , che fono le Itefle di quelle dell’ aci- 
do animale, 

ACIDO vitriolico', rat{ione perchè quell’ acido non 
agifra ftille foflanze vetrofe , l'ol. Ili, 167 Sue 
- qualità, Tuoi rapporti e fua natura . La fua foflanza 
è compolla d’ ar>a e di Fuoco uniti alla terra ve> 
triiìcabile., e ad una piccolillìma quantità d’acqua , 
«he con facilità gli fi toglie per mezzo della 
cementazione , 173 . Materie , da cni fi cava 
r acido vitriolico , 174 . Q.iie(l’ arido di tutti 
i il pili force ed il più potente; egli affali le 
terre argillofe e le materie calcari : nelle prime 
fi manifeila fotto le forme d'allume, e nelle ul- 
time tocco la forma di fclenite, ai6. Le fue diF- 
. ferenti combinazioni cogli alcali e colla magne- 
fia , 318 . Combinazioni dell’acido «itriolicu co- 
gli clj , e formazione dei bitumi, ne’ quali quell* 
acido è Tempre pienamente faturato, ssi . Ragio- 
ne perchè in neflun luogo fi trovi quell' acido 
■ el Tuo fiat» di purezza e fotto la fua forma li- 
quida ; allorché è del tutto fpogliato di flemma t 
pefa rpecificamente il doppio dell’acqua, izg. 
AClill ed AUuli. La produzione degli acidi e degli 
alcali ha necefùriamente preceduta la formazione 
dei Sili , che tutti fuppongono la combinazione 
di quelli medefimi gcidi o alcali con una materia 
terrofa 0 metallica, la quale lor ferve di baie, e 
Contiene tempre una certa quantità d' acqua , che 
entra nella criilallizzazione di. tutti i fall. Voi. 
Ili , 168 . 

ALLUME ( 1 ’) è un compollo d'acido vitriclico e 
di terra argillofa; ma quell’argilla, che ferve di 
bafe all’allume, non è argilla alfolutamentc pu- 
ra; ella è mefcolata d’ una certa quantità di tèt- 
ra limofa e calcare , che ambedue contengono 
dell’alcali. Voi. Ili, i9S. Provo di quella af- 
ferzione , ivi . Formazione e qualità dell’ allu- 
me , ìoi . Modo d’ ottenere I’ allume cavandolo 
da varie materie , che ne coutengono , so3 « 
. Difi'ercuti qualità d'.. allume ma unicamente pv’è 
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la maggiore o minore pureazi, ('al. fd, io? . Diver- 1 

lì luoghi, dove G fabbrica I* allume in Europa, I 

ivi U 5 e proprietà dell’ allume , iij. L’ ufo [ 

dell’ allume è più antico nel Levante che in Eu« 

ropa, 21 ]. Sta a FranceG lo fabbricare 1 ’ allu« | 

me necelTirio pe’ loro uG , ivi, 

ALC'ILI jìjfo vegliale ( 1 ’ ) ha maggiore potenza, 
che gli altri fati per vetriGcare le follanie terrofe I 

o metalliche ; egli le fa fondere e le converte 
nreffbcchè tutte in vetro folido e trafparente , 

('al. Ili , 246 . 

ALCALI minerale 0 marino è il folo Tale aleali*‘na- 
' turale , ed è univerfalmente fparfo ; egli è an« 
che il folo col quale I’ acido vitriolico naturai- 

* mente combinofli lotto la forma d' un Tale cri- 
ftallizzato , a coi diedeQ il nome del Chimico 

* Glauber l'iti. Ili, 117. Tutti gli alcali polTnno 
elTcre ridotti all’ alcali minerale 0 marino; egli è 
l'unico Tale, che la Natura ci prefenti in uno 

' flato libero e non neutralizzato ; gli fu dato il 
nome di uatraa i fua formazione , fut proprietà , 
fue combinazioni, 23^-9. Nel Levante G fa ufo 
del natron dove qui noi pratichiamo la foda , 

241. L’ alcali minerale e 1 ’ alcali GITo vegetale fo- 
no elTenzìalmente della medeGma natura, e tut- 
ta la loro differenza conGlle in alcuni effetti fe- 
■ cnndarj, 244. Origine primitiva degli alcali 248. 

ALCALI volatile ( 1 ’) appartiene più ai minerali 
che ai vegetali, ('al. III, 249- Tutti gli alcali 
volatili G riducono ad un folo e fteffo alcali , 

*' Tempre Gmilc a fe fteffo, condotto che fia ad un 
punto di convenevole purezza, j2o . 

AMATITE. Loro deferizione e loro formazione, 

('al. ! r. 38 , e /eg. 

'AMALGAMA. DiverGtà dell’amalgama dalf alle- 
gamento propriamente detto, Fai. IF, 188 • 

AMBRA gialla l'eggafi fucclno. 

AMBRA grigia, di qual materia ella è compoGa; 
fi trova in uno fiato di mollezza e vifeofità at- 
taccata nel fondo del mare , ed in quello fiato 
matida un odore dirguftoro.f’o/.III,28- Gli uccelli, a 
pefei e gli animali terrefiri ricercano l’ ambri 
-grigia e la ingiottife»'no con avidità. Indura fee- 
Mineralì > Tom. IV» M 
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candì), ma non mai acqtiifta tanta folidltà come 
l’ambra i;iilla o il ruccino. Voi III , 29. Benché più 
prezioTa ilell’ ambra gialla, pure è più abbundan* 
te, ed anche di più lo farebbe, fe non fervifle 
di paftiira agli animali. Luoghi dove il mare .ri- 
getta dell’ ambra grigia in maggiore quantità , 
30. 11 cattivo odore dell’ ambra grigia s’ addol- 
. cifce e lì cangia a mifura, che fecca j ve n’ è di 
più 0 meno odorofa e di diflfcrenti colori , 34 . 
Diverfe opinieni fu I’ origine e la natura dell* 
ambra grigia , 29 . Ma è certo , eh’ egli è un 
. bitume rotilo niiicamente di parti gelatinofe o 
mucillagginofe di animali e di vegetali , le quali 
gli danno la qualità nutritiva c l’odore, che .co- 
nofoiamn, 3$. Pefea dell’ ambra grigia deferitta 
da alcuni Viaggiatori, 36 I CbineG, i Giappo- 
ncG , ed altri popoli dell’ Oriente (limano più 
l’ambra gialla che l’ ambra grigia, 38. Rapporto 
dell’ ambra griggia col raufehio «d il zibetto 
ARGENTO . Ragione perchè trovili meno argenta 
in pagliuole ed in polvere, che oro nelle iabbie 
de’ fiumi e de’ torrenti, Voi. IV , 164. 

ARGILLA (P) è della medeCma eifenza della terra 
vetrificabile o quarzofa ; dimoRrazione di quella 
verità Voi. Ili, 193. Egli è certo, ebe l’argilla 
. non differifee dal quarzo o dalla pietra arenofa ri- 
dotta in polvere, che per P attenuazione delle 
molecole di quella polvere quarzofa , fulla quale 
1’ acido aereo combinato coll’acqua agifee quanto 
tempo balla per penetrarle e finalmente ridurle in 
terra, 196. Come operoifi la dccampoGzioiie de’ 
vetri primitivi in argilla. 197, 

ASFALTO. L’asfalto e un bitume, che fi racco- 
glie full’ acqua 0 nel feno della tetra, e che in 
^^quel primo (lato è gralTo e vifeofo, ma che ben- 
prcflo prende all’aria un certo grado di confiflen- 
Zì e di folidità. Voi. HI, 4. Dapprima è flui- 
do, poi molle e vifeofo, e finalmente diviene du- 
ro colia fola diffeccazione , io. Quello bitume 
_ non _è privativo della fola Giudea 0 di altre pre- 
. vincie del Levante, ma regna in Europa ed an- 
che jn Francia: ufo di qucRo bitume p^r intona- 
care i baciai , ebe eoatengono acqua , Vtl.Ul^ la . 
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Balsamo momìa o mummia fil) è nn bitume 
. molto rtimato dagli Orientali, luoghi dove fi tro- 
va , Fol. ili ^ ai . 

BASALTI I i ) detti antichi ed i Bafalti moderni 
•lono Rati egualmente prodotti dal fuoco de’ vol- 
afferzione, To/. ///. ga-j. 
hituminofa . 

BITUMI . Tutti I bit Orni provengono originaria- 
mente dagli olj animali o vegetali , alterati dal 
''mefcuglio degli acidi . Voi. Ili, 3. I Bitumi 
fi trovano in quali tutte le provincia dell’ Afia } 
fe ne videro anche in alcuni luoghi dell’Africa e 
deir America . Gli antichi Peroviani fi fervivano 
di bitume per imbalfamare i loro morti, aie Cer 
BITUMINOSE. Mttttrie bìtuminoje (le) fono o 
folide come iffuccino ed il jayet, 0 liquide come 
il petrolio ed il nafte, o vifcofe come l’aslàlto 
e la pece di montagna. Voi. Ili , 3. 

BITUMI liquidi Ci) fono prodotti dalla dillillazio- 
' ne de’ carboni di terra e di altri bitumi folidi 
caufata dal calore' de’ fuochi fotterranei. Voi. 

' III ,10. , 

BORACE (il) è un fale , che ci viene dall’ Alia, 
la cui origine e fabbricazione ci fono ignote. Egli 
fi trova in alcune provincie della Perfia , della 
Tartarla meridionale, ed in certe contrade delle 
Indie onen’ali , Voi. III., 319, 

BORACE b' utto fi tittcal ; modo di cifrarlo e di 
puniìcarlo, Voi. 111 ., 33: . Ve n’ è di due fpe- 
eie, 337. 

BORACE foiwnve . SI difiingue il borace puro dal 
borace miRo; azione del borace nella fufione de' 
metalli. Voi. Ili . 339, 

BORACE ( cnjlalli di Borace'), lordr qualitd com- 
• parate con quelle dell' allume. Voi. Ili, 332. 
BORACE e fale fedatiìM . E" cola molto probatjule , 
che il borace ed il l’ale fidativo contengano dell* 
arfenico , Voi IH, 339. 

BORACE {vetro di Borace) Sue qualità f è il pià 
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potente di tatti i fondenti . Q.ue(to fale eontienr 
una gran qaantità d’alcali. Prove di queita alTer* 
zione, i^ol. Ili, 3J2 t feg. 

butirro folJtle C il ) dev’ elTere riguardato come 
una fpecie di vitriolo ferrugineo più abbondante 
d’acido di qualunque altro yitriolo metallico', 
Vd. Ili, 187. 

C 

^^ALAMITA. Le primitive miniere della oalamitt 
diverfificano dalle altre rocche di ferro , percbd 
^ fono (late efpofte alle imprelEani dell’ elettricità 
dell’ atmosfera , e nel medefimo tempo provaro- 
uo una più grande o più lunga azione del fuo- 
co , che le ha refe magnetiche da fe ftelTe al più 
alto grado , l^ol. IF, i}. Le pietre di cala- 
mita fono della inedefima natura delle altre roc- 
che ferruginee, 14. La direzione della, calamita 
o dell’ ago calamitato verfo i poli è uuo degli 
effetti dell’elettricità del globo, 16. 

CANNONI. I Cannoni di getto di ferro non devo* 
no etTcre torniti, perocché levando col torno la 
feorza del cannone , gli G toglie la Tua corazza , 
cioè la parte più dura e più reGftente dì tutta 
la malfa , Fol. W , 99 . 

CANNONI di fucile ó ) devono effere fatti di 
ferro , che abbia acquiftata tutta la fna perfezio- 
ne; ma fulamcnte con ferro , che poffa acquiliar- 
la per mezzo del fuoco, yol. 1 ^, 114- 

COMPRESSIONE. Efifetti della comprellìone fu i 
metalli cd in particolare fui ferro e l'acciaro, 
f'ol. IF, 140. Ragione perchè la ricottura di- 
ftrtigga l’effetto della compreffionc, 142. 

CARABE. Succino . 

CRISTALLIZZAZIONE. Non poffiamo dubitare, 
che la criftailizzazione prefa generalmente poffa 
effere effetto tanto del fuoco che dell’ acqua ; pro- 
va di quella verità , (•'ol. ly, 74.. 

CRISTALLIZZAZIONE nelle materie Volcanicbe . 
Ragione perchè G formano dei criilalli nelle lave 
de’ volcaiii . e rariifime volte ne’ aoffri vetri fat- 
tìzi, Fel. Ili, ji . 
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JL)u^TTILITA’ delle materie (la) è in ragion 
cotnpofta della deiiGtà e della tenacità di quelle 
medeGme materie, Fol. ìf^, 

F 

JP EG. 4 TO di folfo , Veggijì Solfo , feiato di folfa . 

FERRO . Q.uello metallo fu il primo a ftabilirG 
fui Globo ; prove di quella afferzione . Il fer- 
ro primordiale G trova fempre intimamente unito 
colla materia vetrofa prodotta dal primitiva fuo- 
co , f'ot. , 9 . il fuoco primitivo . non valfe 
a produrre del ferro Gmile al nollro ferro lavo- 
rato , e la quantità tutta intera della materia di 
ferro mercolullì nel tempo d^lla confolidazione 
del Gl'ibo colle fuftanze vetroTe , e dilFatti tale è 
la compoGzione delle primordiali rocche di ferro 
je di caUmjta , ai . Come il ferro è entrato nella 
compoiìzione de’ corpi organizzati. So* H ferro 
è: uno nella Natura come tutti gli altri metalli ; 

; prove di 'quell' aOTerzione , di cui Suora dubitolG , 
40 , e feg. 

FERRO bianco. Sua Fabbricaaìone, F’ol. . ni. 
FERRO fabb''icaziont del ferro ) . Oilacoli lìGci e 
mvrati , che t' oppongono alla perfezione dell’ ar- 
^ te di Fabbro ed alla fabbricazione del buon fer- 
ro , Voi. IV, 69. Il cattivo ferro dà maggior 
guadagno; che la fabbrica del buono; quella dif« 
iferenza è per lo meno d' un quinto del liio pefo, 
70. Brere efpoGzione' de' travagli iieccflari alU 
fabbricazione del ferro, 108 ■ 

FERRO lavorato. Una verga di buon Ferro è non 
folamcnts di più lunga durata, ma ha anche una 
.forza ed una reOilenza quattro n cinque volte di 
più di una Gmil verga di cattivo ferro , Voi IV, 
71 . Quella buona qualità del ferro dipende pria- 
.aipalmente dal trattamento della mina prima e do- 
po che fu meflà al foincl'n , ,qi . Fetto fabbiU 
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eat* con vecchi ferramenti. Voi. I^'',io9 . Il ferro «o> 
mone è d*po lo Ragno irpiìi leggiero de’ metalli ; 
egli non pefa che S4S o S4& libbre il piede cubo, 
e r acciaro parimente pela $48 0 $49 libbre 
■1 piede cubo, i;o. Effetti del folfo , degli acidi, 
e degii elementi del fuoco, dell’ aria e dell’ac- 
qua fui ferro Allegamento ed affinità del ferro 
cogli altri metalli, 1^3 . 

FERRO a ptjlone di verga rotonda i fua fabbrica- 
zione, Voi. IV, ii<f. 

FERRO ( regolo di ferro ) . Proceffi , mediante "i 
quali poffiamo avere il regolo di ferrò fenza iRru- 
menti e martelli. La Natuia può in certe circo- 
Rame produrre lo fieffo effetto , Voi. IV , ig . 
Modo di ottenere del getto di ferro in regolo, 
che è una materia media tra il getto ed il ferro , 
98 - Proprietà di queRo regolo di ferro i queRa 
materia è adattatiffima per fare dei buoni cannoni 
per r artiglieria della marina, 99, Il regolo di 
, ferro è nello Rato medio tra il getto ed il ferro , 
100. Egli è qoafi ugualmente iiiftifibile come il 
. ferro. Il fuoco de’ volcani ha qualche volta for- 
mati di qucRi regoli di ferro , e che i Mineralo. 
giRi malamente nominarono /èrre Mat/vo , t«a. Sue 
rriRallizzazioni , Voi. IV, 103. e feg. 

FERRO ( tenacità del ferro ) . Tra tutti i metalli 
dopo 1 ’ oro il ferro è il più tenace . Paffa una 
grande differenza tra la tenacità del buono e cat- 
tivo ferro , 151 . 

FERRO in verga i fua fabbricazione , Voi IV, ng. 

FILO DI FERRO. Sua fabbricazione. Voi. IV y 
Jrq. La tenacità del filo di ferro è in proporzio- 
ne della finezza di queRo filo, i^:. 

FLOGISTO ( il ) non è nè può effer altro , che il 
fuoco fiffo animato dall'aria. Voi. III. ,n6. u 
nogiRo non è una foRanza femplice , identica e 
umpre la Reffa in tutti i corpi ; la materia dtl fuo- 
co VI è Tempre unita a quella dell’ aria, e fenza 
y concorfo di qucRo fecondo elemento , il fuoco 
fiffo non potrebbe nè diCmpicciarfi nè infiammar- 
fi. Voi. Ili, 

FONTANA bituminofa ntlP JUvernia . Sua deferizio* 
ne. Voi. Ili, 16. 
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FONTANE /«/«/« . Nella Franca- contea , nella Lo- 
rena, ed in molte altre contrade dell’ Europa, • 
di altre patti del mondo , il Tale (i tira dall’ acque 
delle fontane falate. Ili, a 9 * • . 

FORNO di Fonderia . Travaglio del ferro al fortire » 
da quello forno. Voi. IV, 117. 

FORNELLO per fare C acciaro mediante la cfWf«<«- 
zione . Sua defcrizione , Voi- ìV , ijt. 

FORNELLO per fondere la mina di ferro . In u» 
fornello per fondere la mina di ferro tutto deve. 
elTere in giulla proporzione ; la grandezza de’ man- 
tici , là larghezza dell’ otitìcio delle loro bali de- . 
vono elTere regolate folla capacità del fornello , 
Voi IV , 85. Indizi del buono e del cattivo la- 
voro del fornello , 8 d , ... rr 1 

FORNELLO d' afpirazhne . Sua defcnzione, Val. 

IV , lìì . ^ . 

FOSFORO. Suoi principi -, fua produzione e tuoi 
rapporti col fale ammoniaco, IIL 323 « 



(jETTO di fèrro. Modo d’ ottenere il getto della 
mina e convertirlo in ferro. Voi. IV , t8. Carat- 
teri d’un buono e cattivo getto di ferro , 87. Mo- 
do di correggere la cattiva qualità del getto di 
ferro ài fornello di fufione , 88. Differenza tra la 
denfità del buono e cattivo getto di ferro , tvt 
Può effervi una differenza d’ un dodicefimo circa 
fella gravità fpecifica d’ un buono c cattivo getto 

di ferro, 97. v j . j • 

getto di ferro bianco (il) non può 
buon ferro , e non è proprio ad elTere modellato. 

Voi. \V, 91. ^ . .. c j 

GETTO di cannoni . Errore fulla maniera di fonde- 
re i cannoni di getto di ferro. Voi. IV , 94 * 
GETTO di ferro a carbone di terra. Modo di aver^ 
queRo getto ne’ fornelli di riverbero e lenza man- 
tici, Voi. IV, 91. Q.ue(lo getto fitto per mezzo 
del carbone di terra non dà ordinariamente Ferro 
buono, 93. Tuttavia, benché difficilmente , « co- 
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fa podibile di fare del buon Ferro col getto fuf* 
.a carbone di terra ne* noftri alti Fornelli a manti- 
ci , perchè in qneiti 0 depura di più , che ia 
quelli di riveibero , Fol. 11 ^, 94. 

GAAKITO . Uil'ervazioni , che provano , che i fuo- 
chi de' volrani Formano delle foftanze molto (ì- 
■iili al granito ed al potfido di natura , Voi. Ili , 7S> 

/ 

jAyet (lo) è no bitume, che differifce dal fucci» 
*' pa , perchè è opaco ed ordinariamente nenOìmo , 
.ma è dello fteito genere , Voi. Ili , 7 • Le loro 
proprietà lono le medefime ; benché folido , e 
molto duro, lo jayet è Uggiero . Si trovano alcu- 
ne miniere di jayet in Ftanria i indizio di qmfte 
miniere. Paiagone dell» jayet concerti legni Fef- 
iìli . ini. L'Inghilterra c la Scozia fnmminilltano 
del belliQiiro jayet; ne dà anche I* Alemagna , ecc. 
1.0 jayet ed il fuccino traggono immediatamente 
la loro origine dai vegetali, ed elli non fono com- 
poni che d' ulj vetegali divenuti bituminoli pel 
mefcuglio degli acidi, 9. 

L 

3 L ASTRA. Modo di Fare la ladra di Ferro, F^r/.I V.n 9 . 
LAVE volcaniche . Tutte le lave fono più o rrero 
mille di partieole di ferro; ma è cufa tara di ve- 
dervi degli altfi metalli, r non vi lì trova alcun 
metallo in filoni regolari e prodotti , Voi. Ili , Ag . 
Staladite di lave pei rinteimczzo dell’acqiic 7t e jtf;. 
LEGNI f'JJili i Paragone di certi legni Itffili col 
jayet, Voi. Ili, 7. 

■ M 

M AGNESIA . Sua natura e Fse proprietè; ccm- 
, binala coll’acido vitriolico ella forma ilfaled’Ep- 
, fom , Voi. Ili , aig . La magne fta in lollanzaiioa 
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2 che ani terra calcari* prei;na <l’ acido vitriol/c* 
c più ancora d' acido aereo. 119 . Q,u<Uità 

comuni alla maiinelìa ed al gelFu , 221 . 

MARC^SSITA , t'egf'aji Pirite, 

Materia . Non vi è materia lenza pori, e nella piit 
compatta foife vi è più -voto che pieno, 167. 

MJìTaLLI (i) di rado vcggonfi lotto la firma me- 
tallica nel feno della teria . La quantità de' me- 
talli puri è piccoliQìma in paragone di quella de* 
metalli mineralizzati, 1 /^, 3. Tutti i me» 

.talli fono fufcettibili d’ eGTere rublìmati dall’ azio- 
ne del fuoco, ivi. Primo ftabilimento de' metalli 
fui Globo, 4. 

MICHE vale ani che . Loro formazione , Voi. Ili, 76. 

MINIERE - Tu'.te le miniere fino msfuuiate di diF* 
ferenti metalli e minerali metaliici , cfunnvi qua- 
li Tempre varj metalli nella Iteifa miniera, Fot II', {. 

Miniere dìftrro. Tutte le miniere di ferro u che 
iieno (late prodotte dal fuoco primitivo o lavorai* 
dall' acqua fono Tempre mille di maggiore o mi- 
nore follanza eterogenea . Fot. IF ,»h. Indizi pel 
quali fi diltingiiono le miniere primitive di ferr* 
da Quelle di feconda e terza furmazu ne , 29 Co- 
me le mioiere di ferro pi'ILino riprodnrG e fi ri- 
producano in fatti. 42. Elle fono pù i'oggette a 
variare di tutte le altre miniere metalliche, ivi, 
Quelle , che contengono del rame . devono elFire 
rigettate . perchè darebbero ferro fragil Rimo. Trat- 
tamento delle mine di ferro al fornello di fuliom-.iig. 

MINIERE di /erro in fr.tni , Le miniere di ferro 
.III grani, in ocra, o in ruggine, quantunque pro- 
. venienti originariamente dai detrimenti delle roc- 
che piimitive di f rro , ma eflendo (late formate 
.pniferiurmente | er I' intermezzo dell'acqua, noa 
.li un {oggetti all' attrazione della calamita a mene 
che loro i.on fi fletta l'nb re una f<rtc in.pi dìo- / 
ne del fuoco all' aria 1 beta. Fot. \F , 12 . For- 
mazione e compoiiziuiie dei grani gr< CB o pi>cdi 
• delle mine di f-rrn, 3z . In eia*' una miniera di 
fferro in grani, 1 grjni fono tu'ti appred > a poco 
.uguali in gr. dezza e della d^lTa gravita Ipec ** a, 
je lo d.db odervaG nella groflizza e giavità eile 
labbie e ghiaje 0 calcai! n v rr..re iu ciaUuuaini- 
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itiera , che fono Rate trafportate dalle ac^ue con qne. 
ili grani di ferro , ^oi.II I, .Le miniere di ferro ir» 
grani ed in ruggine furono deporti dagli antichi 
alliivirtni , prima che le acque averterò abbando- 
nata la fuperficie de'noftri continenti, 73. Derte 
non fanno alcun ertetto fu I* ago calamitato j non 
iì pub dunque fcoprirle per mezzo della bartola , 
come fi pratica riguardo alle miniere primordiali 
del ferro, 77. Trovanfi miniere di ferro in gra- 
ni, in nidi ed in lacchi nelle fcrepulature delle 
roecie calcari, loro defcrizioni e loro differenza, 
81 • Quefte miniere fono a un di prertb della me- 
defima natnra , e fe le une fono più fu libili delle 
altre, ciò dipende dalla natura delle terre e delle 
fabbie . che vi fono mefcolate , 84 . 

JMiNIERE di ftrr» in grani . Trattamenta d:llt taro 
tHÌHitrt , y»L IV ^ 73, e 81. Loro eftrazio- 
ne, loro lavamento, 8:. Lor prodotto al for. 
nello, 83. Loro mefeuglio per fonderle; non bi. 
fogna però mifcbiare una mina fufihiMlìina con 
refrattaria, ne una mina in grolfi pezzi con 
una mina in piccioliflìmi grani, 84. 

MINIERE di ftrro in grani t im rocca . Enumera- 
zione dei principali luoghi del mondo, dove fe 
ne trovano.- in Francia. Val. IV, $0. In Ifpa- 
"R"*» 5 *- In Italia, 54. In Inghilterra, 55. Nel 
paefe di Liegi, cg. In Alemagna , $9 . in Polo- 
nia, 61 . In Islanda, 61. In Ruflìa ed in Siberia, 
i*i . Alld China, in Perfia, in Arabia , e nelle 
altre provincie meridionali dell’ Alia, 63 . In Bar- 
barla, in Mauritania, nell’ Abilfinia . ed in alcu- 
• ne altre provincie dell’ Africa. Val Al Ca- 

nadà , nella Virginia, ed in varie altre contrade 
deir America fettentrionale, 67. Al Perù , al Chi- 
ly , ed in alcuni altri luoghi dell’ America meri> 
dionale , 69 . 

M INI ERE di ferra di prima fandazìant . Vtggaji Mi- 
' mere di ferro in ricca . 

di feconda formazione. Origine 
■delle miniere di ferro in ruggine , in ocra ed in 
in Sfani 1 l'al. IV , 23. Tutte le miniere di fer- 
ro di feconda formazione portbno riduifia trefor- 
ita cioè i le miniere in ocrao in ruggine, le mi- 
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RÌere in ^ran) e Ir miniere in concrezioni ; e]te< 
nu furono ugualmente prodotte per 1* intermezzo • 
dell'acqua, Fcl.ll 1,34 Ragione perchè in una miniera 
In ruggine mentre i grani non faltanu alla cala" 
Olita , vi licno fpoffo delle pagliuole o fabbimii 
magnetici, 30. Natura e qialiià di quefii fabbio* 
ni ferruginei, ivi. Tutte le miniere di ferro, in ' 
cui noi lavoriamo, fono ftate condotte lavate, e 
depoiic dalle acque del mare , allorché quelle C0« 
privano i noflri continenti, 78. 

MINIERE di ferro di t^ordinerck ^ dì Prtsherg e di 
D.ifietuora nella Svezia, Loro deferìzioni , l^ol. 
ir 44. 

MINIERE dì ferro in rocca. Le rocche primordiali 
di ferro non fono tutte ugualmente ricche in me- 
tallo. Quelle, che danno di pift , non crntengo- 
no che una metà di ferro , e 1' altra metà della 
Itir niaffa è di materia vetrof.i . Quelle roccie di 
ferro , che dobbiamo riguardare emne le miniers 
primordiali di quello metallo tutte fono magneti- 
che, Fol. ir ^ II. Tutte le miniere primordiali 
di ferro in rocca devono elTere riguardate come 
fpicic di getto di ferro prodotte dal fuoco primi- 
tivo, 14. Elleno più abbondano nelle regioni fet— 
tcntrlonuli , che in altre parti del Globo, 1$. 
Modo di trattare le mine di ferro in rocct. sS.' 

MINIERE di ferro t fubbioni ferruginei • Vi fono 
dei fabbioni ferroginei_ foggetti all' attrazione del, 
la calamita provenienti dalla decompofizione della 
fchiuma di ferro 0 reliduo ferrugineo . dei vege- 
tali bruciati dal fuoco de’ vulcani o da altri in- 
cendi, rei. ir f 15 Sovente fi trovano di quelli 
fabbioni ferruginei nelle miniere di ferro in rug- 
gine o in grani , quantunque quelli ultimi non 
fieno magnetici , 31 , Natura e qualità di quelli 
fabb'oni , 3: . 

MINIERE di ferro ffatiche . Le miniere di ferro fpi- 
tiche e calcari fono di formazione poHeriore alle 
miniere di Ferro in rocche vetrofe , rol. IT , l{. 
Elle non danno alcun moto alla calamita eccetto 
In cerre ciicoRanze, s 6 . 

MINIERE di ferro in Jlulailite ti in eoncrtzioni * 
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WINIKRE d’ore, Ptfgajì Oro, 

MONTAGNE. Diverf' foii» gli ordini delle primi- 
tive moiuagne i le più am. che, i cui iiocchj e cre- 
ile fono di ijuarz-) e di dial'pro, e quelle .li gra- 
nito f poiti.lu qt'.ari contemporanee non fono che 
enfiagioni del Globo nel tempo della coiiiolulaz.r- 
ncy le feconde nell' ordine di Formazione fono le 
montagne di fchiRo o d’ argilla, che inviluppano 
fpelTo i nocchi delle montagne di quarzo e di gra- 
nito, c quelle nacquero dai primi dvpofui delle 
acque dopu la cniiverhone delle labbie vetrofe in 
argilla} le terze contanG le montagne calcari, che 
generalmente fnrmniitanu gli fcbilli o le argille, 
e talvolta immediatamente i quarzi ed i graniti , 
onde di flabilimentn ancora polteriore a quello 
delle montagne argillofe : e le cmirenzc Forma- 
te dal fdlevamento o sfortn de' ftiocbi fotterra. 
nei; e le colline prodotte dalle ejez.uoi de’ vulca- 
ni non devono eflere conGderate che come mucchi 
di rottami prevenienti dalle prime materie. l^eL 
III , 62 e feg. 

N 

^JaFTECìI) è il hitume liquido , il pili feorrivo, 
il più leggiero, il più fiarpirente ed il più 'i>- 
fi.iniir.ab;lc , lot. Ili, 3 Gli fi diede quefto no- 
me perchè è la inaieria più i ifiamniahile j egli è 
più pino del pc'trt'liu o rii qualiiiiqne altro 1 qui* 
do bituAe , is . K4I è anche p ù I mptdo, c p 
feornvo , c prendi. fuoM> più Inbcame ite, 'tif. 
Le lor;;i'nti dt rafie c di petrolio f'iio ancora moi* 
to CMnimi nelle provliici»* di ) levante, :o 

NATRON renpaji Al cali winetule . 

NITRO Si può toglure a inni i fili l’a-qiia, che 
e entrata nella loro ■ r ftal z/azirne, e feiiza la 
quale i loro trilla li n o iartlininifi Firmati : quell’ 
acqua ne la f. tma m cnilaili n. n { m. d nqne 
encnziali .li iati , pi ìihè i|. pc rderne (la'i ipu- 
gliari , ! tn (on.i dcnip (ti mi ci.-.|, i vam. tut- 
te le loro prnpnc a faluu . j] ...n. f !.. h d cm- 
pone , allorché lo li prua cii aneli' acqua di cii« 
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llan<zzizionc, il che dimoflra , che I' acqna e 'uaN 
mente che 1' acido aereo entrano nella compoGzione 
di quefto Tale, ^ol. Ili, got . Il nitro è di tutti i 
{all il meno femplice 304 . Egli è un compollo , a' zi 
un fovracompulto dell’ acido aereo per mezzo dell' 
atqiia , della terra , e del fuoco filTo di foftaiize ani» 
mali e vegetali efaltate dalla Fermentazione putridai 
Suoi itrandi effetti , ivi . Sue combinazioni colle 
altre IbUanze fatine , terrofe-e metalliche . Egli 
rimane fcmpre liquido, e li efala continuamente 
in vapori . Q.urlV acido come tutti gli altri proven» 
gntu) originariamente dall’ acido aereo , e pare che 
P’ù vi s'accolli dei due altri acidi minerali , ef« 
fendo evidentemente unito ad una grande quantità 
d’aria e di fuoco, 305. Il nitro è tra tutti i fall 
quello , che li dilfulve , fi dillrngge , e fvanifee 
più compitamente e più rapidamente e fcmpre con 
una efplofione, che dimollra il combattimento in> 
tcllioo e la potente cfpanGone de’ fluidi elemen» 
tari, che s’ allontanano e li fuggono nell’ iftaiite , 
che fono rotti i loro legami , 307 . Scoppio del 
oitro. Tua caiifa e Tuoi effetti, ivi. ProcifG per 
procurarli del nirro in quantità, 309. Le (ollan- 
ze animali producono del nitro in più abbnndan* 
za che le materie vegetali , La Natura non ha 
prodotto del nitro in maffa | fembra , eh’ ella ab* 
bia . come noi , bifngno di tutta la fiia arte per 
formale queflo Tale. Pianta, dove il nitro è nella 
l'ua perfezione, 310. Luoghi, dove fi trova il ni. 
tru in quantità fenGbile , 31 1 . OfTervazioni del 
Sig Duca de la Ruchcfoticanlt fulla foimzzione 
del nitro naturale, 313. Purificazione del nitro ; 
bifogiia che fia puriflìmo per Fare una biiuna poU 
vere di caiiuuoe . Qualità generali c particuUfi 
dei nitro 1 f'ol. Ili , 316 . 

O 

, fue principali proprietà raMiraf! econvea» 
Z'onali, /•'o/. yf-', Si tiova difl'cmiiiati rul- 

la fiiperficie intera della terra, i$6. Le lue mi* 
qicre flanuo pelle fcrepoliiure del quarzo 1 e {*• 
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vcnte r oro vi i miftu con altri metalli, midìme 
coli’ argento fenza etTerne alterato,^^./ A'’,iSf>L'or* 
vero metallo di natura è (iato formato q:iaU egli 
è, e non G prefenta fottu una forma mineralizza'» 
ta . IS7 . I precipitati iU‘U*uro non cunfervano le 
grandi proprietà di qnefto metallo , potendo que» 
(fi elfere alterati o mineralizzati dai Tali della ter» 
ra , ivi . Tempo, in cui l’oro G(r«nì fui Globo, 
■ SS. Sublimazione dell’oro a mi>tivo del calore 
del Globo, caiifa della fua diiTeminazione , ivi. 
St.Tti differenti, ne' quali fi trova l’oro; tatti q ne» 
ili (lati lono relativi alla fola fila diviiibilità, ivi. 
Situazione delle miniere primordiali dell'oro, ijq. 
Di qualunque luogo Ga l’oro., d fempre della me» 
deGiaa eGeiiza. ivi. Non mai trovolìì oro perFet» 
taincnte puro o di 24 carati nel feno della terra , 
162. Mai videfi oro. mido col merenrio , i6g . Ra» 
gione di quedo fatto, ivi. L’oro è la follanza più 
denfa , e conregiientemeiite la più materia, ib4. 
Tenacità dell' oro maggiore di alcun* altra-mate» 
ria , i6s> Uii3 picciol'inma quantità d* arfenico • 
di Ragno come di «m grano gettato fu nn marco 
(!' oro in fiiGone ne rende tutta la maffa cruda e 
fragile, 1 f>g . L’ oro culla cumprefììone perde la 
fua diittilii.à , 178- La Tua Hliicà non ì alfoluta, 
come G pretefe ; egli G fublima in vapore metal» 
lioo al foco de’fpecehi ardenti e ne' fornelli. 17 1 , 
L'ora in foglie lafcìa paflare la luce a traverfo f 
funi pori, « particolarmente i raggi turchini, 173. 
Oio fulminante ; ragioni perchè non G trovi oro 
fulminante nel Peno della terra, 177. Spiegazio- 
ne de' fenomeni deU’oro fulminante, 17S. L’ oro 
.prende dei colori dififerenti lecondo l'aliegamento 
dei diverfi-me:alli , i8t. Colori , che prendono i 
fuoi precipitati . 1S3> FIcflìbiiità e mollezza dell* 
•ro puro, e fua poca eladicità. 184. Oro bianco 
di Malaca o di MaJagafear, ig; . Mezzi e prò» 
ceffi impiegati per feparare 1’ oro dalle materie 
eteiogenee, 186. Divifioiie dell’oro dall’ argento’, 
e diverG mezzi di farla, ivi. Modo di riconofee'. 
re il titolo o la irga dell’ oro e dell’ argento me- 
diante le operazioni dell’ aflàggio e della divifio» 
ut, ac$. Ma riHaue fempre qualche parte tl'ar- 
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gerito neH’ ofo , e ili pii m!» • opti* a'^ento , Voi i I, 
10^. Divtrli impieghi dell’ omncUc arti . aoil . Come 
a* indorino i ineta<li, 909. Kagioiie perchè non fi 
trovi tanto oro ne' climi Freddi o temperati , come 
ne’ climi caldi, aio llliifione fui vantaggio rea» 
le, che rifulta dallo feavo delle miniere d’ oro e 
d’argento, ju, Enumerazione de' luoghi, dove 
fi trova l’oro in Francia, 515. In Ifpagna, Ji7» 
In Ungheria, 113. Nella Tranfilvania, ivf , Nel- 
la Svezia, 214. Nella Svizzera, ivi. M niere 
d’oro in 'Turchia, 22? . Nell' ifole dell’Arcipela- 
go, ivi. Nella Vlingrelia , 226. In Perfia , ivi. 
Al Mogol, in Tartaria e nella Bocaria , ivi. Nel 
Tibet , ivi: A Siam, 227. A Sumatra , ivi. Ad 
Achem , ivi, A Celebet o Macalfar, 229. A Bnr- 
neo ed a Timor, ivi. Alle Maldive ed a Ceylan, 
ivi. Alle Filippine, e ad altri luoghi dell' AGa 
meridionale . ivi. Miniere d’oro alla China e al 
Giappone, 231. Nella Siberia , 232 . Miniere d’oro 
in Aprica , c particolarmente alla Mina o Colla- 
d' oro i ai regno di Galant , a Tombiit , 234 • A 
Bambuck , 237. Nell’ Abilfinia, 239. Al Mono- 
imitapa , ivi. A SoFala , Mozambigue e Madaga- 
fcar , 240, Funefti elFetti per la natura e l'uma- 
nità Ragionati dallo Feavo delle miniere d’ oro in 
America , 242. Q,iie(la parte del mondo, come la 
più recentemente abitata , aveva ancora tutto il 
fuo oro all' arrivo degli Europei . 243 . Eniimera- 
tione dei principali luoghi , dove fi feoptironn mi- 
niere d’oro in America. 24$. Ricchezza di quel- 
le della provincia di Davidi nell’ iilmo' d< Pana- 
ma. 246 . Di quella di Mczquital al .Meffico, 247. 
Scavazione delle miniere d’oro e d’ argento al Pe- 
rù , e loro prodotto , 24)1 . Oro in polvere Culle 
fponde de' fiumi del Petù, 253» Oro in grani di 
colore bigio all’ efteriore , 244. Ricche miniere 
d'oro al Chili, ivi. Miniere d’ oro alla Guiana 
ed al Brade ; quelle ultime non fono ben note 
quantunque fcavate con gian vantaggio dai Por* 
toghe fi . 236. Ragioni, perchè T oro in polvere, 
in pagliuole ed in grani rotolati dall’ acque è Tem- 
pre più puro di quello, che ila nelle fue miniera 
primordiali; ora doriebbefi raccogliere il fola ora 
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di gii parificato dalla Natura, P%ì- IV. zfS • 

OSTACOLI murali, che a’ oppongono, alla pcrfeaio. 
se Jcirarte delle fucine in Francia. 

P 

3 P ECE di ptBnt«gna(U) 2 un bitome vircofo al for» 
tire dalla rocca, e che prende alt’ aria un certo 
grado di eoiilillenza e di foUditi , e quella pece 
di montagna non differifee dall' aafalto le non per 
clTcre più nera e meno tenace , Voi. Ili , 3. Se 
ne trova nell' Alvernia. Deferiaiune de' luoghi , 
thè ne fnrnifconn , 16. 

PERCUSSIONE. Effetti della perculCone del mar- 
tello nella fabbricazione del lerru , Vol lV. no. 

PETROLIO. 11 petrolio è un bitume, che quan- 
tunque liquido e feorrivo è ordinariamente colo- 
rato e meno limpido che il nafte. Quelli due bì- 
liimi non divengon duri ni si coagulano all'aria , 
Voi. ili , 3 . Mezzo di ticonofeere fe il petrolio 
ijxiro 0 mefcolatu con olj vegetali, i>. Se ne 
trova in Italia , e particolarmente a Miano litua- 
to dodici miglia da Parma, 19. 

PETROLIO di Gahian . P'eggajlì Bitume. 

PIRITE. O'fferenza tra la pirite marziale e la pi- 
rite ramofa e la pirite arfenicale , Voi. Ili, 39. 
La materia piritofa proviene dai corpi organizzati. 
43. La Formazione delle pinti precedette quella 
del fulfo, 102. Loro origine e loro formaziune. 
Voi. IV, 4«. 

PIRITE marziale. Caratteri di quella pii ite . Ella 
.sfiorifee all' aria e s' infiamma da fe fielTa fe è 
.bagnata. Voi ili, 39. Contiene egualmente la 
foilanza del fuoco fìffo e quella d ìl' aci.lo . La 
fua natura, la fiia Fnima e la ftia coinv'Kfizione , 
40. Ce ne porgono qnafi tutta la 'uperfine della 
.terra e le prof nd'tà, dove arrivarono 1 Frani orni 
de' enrp: organizzari . 42. Ciareiina pirite ha la 
fua sfera particolare d' attrazione^ lUe li pnf n- 
’tano ordinariamente in pittnli pezzi Upaiati. ifr. 
La pirite marziale non fi metterà rei l•lln)•>o del- 
le mine di ferro benché ne contenga molto , pe- 
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racchi ella bruccia più prima che fonda; ragione 
di quefto effetto, ro/.ill. 44. Quantunque ella fembrl 
una materia ingrata e nociva , pure è uno dei 
principali iftrumenti , di cui fi ferve la Natura 
per riprodurre il più nobile di tutti i Tuoi eie* 
menti , 47 . 

PIRITI marziali ( ìe ) riproducono del Ferro decora* 
ponendofi per 1* umidità; come fegua quella ripto* 
duzione, t'cl. 36 . 

Polvere Uì cannone . Combinazioni dalle quali di- 
pende la fila maggiore 0 minore attività , rei, 
III , ;o8. 

POTASSE. Ve^gafi Alcali fi§o , Ufo della potafTe 
per le vetrerie, eco. Voi. Ili , 246. 

POZZOLANA. Si trovano ne’ volcani eftinti del Vi- 
varefe le medefime pozzolane del Vefuvio, Voi, 
.JIl , 89. Le pozzolane non fono ceneri , ma veri 
frammenti di lave e di altre materie volcanizza- 
te . loi . OiTervazioni fulla formazione delle poz* 
zolane del Sig. Faujas de Saint Fond , 102. 

R 

^^EGOLO di ferro. Veggafi Ferro , regolo di 
frro . ^ 

s 

Sale. Origine del principio falino; quello prin- 
cipio è l'acido aereo, che è compuflo d'aria e di 
fuoco. Voi 111, 146 . Se i Tali fono corroGvi 
ed hanno fapore , dal fuoco e dall' aria ne ripe- 
teremo la caufa ; pruove di quella verità, i;i . 
Enumerazione dei fall formati dalla Natura , t;;. 
Proprietà generali e particolari del principio fa* 
lino , IS7 . 

SALE ummoniaco ( U) formato dalla Naturali trovt 
fepra dei volcani , e delle altre fornaci fotterra* 
ree. Voi l'I , 319. Multi fono i fali ammonia* 
.tali : e di tutti qiuili fali quello , che la Natura 
ot.ptefeata in quantità è il fale ammoniaco fot* 
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inato dall'acido marino e dall’ alcali volatile ; gl/ 
altri, che fono cnmpoftì di quefto medcGmo alj^ 
cali coll’acido vitriolico , l'acido nitrufo , o cogl, 
acidi vegetali ed animali, nnn e&ftono fulla ter 
ra , o fi trovano in tl picciola quantità , che puf* 
fiamo negligentarli nell’ enumerazione delle prò» 
dazioni della Natnra. Formazione del Tale ammo» 
niaco. Non è impolfibile, chef ormili in tutti i luo* 
dove l'alcali volatile ed i! fale marino tro- 
vanfi riuniti ,^a/ III, qao. Qualità particolari dei tali 
ammoniacali , ivi. Come fegua la formazione del 
fale ammoniaco ne' vulcani. 311 • L' alcali volatile 
Fa l’elfenza di tutti i Tali ammoniacali , poiché nnn ' 
diffcrilcoMo tra di loro, che pei loro acidi, e tutti 
fono egualmente formati dall' unione di quella 
folo alcali, e quell’ è la ragione, che tutti i Tali 
ammoniacali fono metà volatili, 324. Qualità par* 
ticulari del fale ammoniaco compollo d' acido ma* 
tino e d’alcali volatile, ivi. Il fale ammoniaco 
produce un freddo piucchè glaciale nella fua dif* 
foluzione, 32;. Ufo del fale ammoniaco. Egli fi 
raccoglie o li fabbrica in Egitto e all’ Indie orien- 
tali, 326. Modo di cllrarre quello fale in quelle 
contrade, 327. Purificazione del Tale ammoniaco. 
Qualità particolari di quello fale, ivi. Piante, 
che fornifeono del fale ammoniaco naturale. 32$. 
Come raccolgali quello fale prodotto dal fuoco 
de’ volcani , ivi . 

SALE d’ Epfom . Sue difiTerenze dagli altri Tali , Fai. 
Ili , 218 . 

SALE gemma Cil) è tra tutti i fati quello , che la 
Natura produlTe in maggiore quantità. Fot. J II, 
217. Ha la Itefla natura del fai marino, ed am* 
bidue comparvero dopo 1' acido marino e 1' alcali 
minerale, 2;o. In varie regioni del Globo nfier* 
vafi il fale gemma fotto una forma concreta cri* 
Ilallizzata in grandi mucchj , 2fi . Come poflano 
formarli quelli grandi mucchj di fale gemma. ^ 
Egli è comunemente pnl puro di quello , che iroi ’ 
otteniamo facendo evaporare le acque falate . I 
gran mucchj di fale gemma trovaniì fotte gli (Irati 
della terra, che furono trafpurtati e depulli dalle 
acque, 2$g. Loro fuccefliva formazione , iff. 
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SALE ^mma . Etumeraziont dei prineipalì luoghi 
delC Europa , dove Ji conofcono delle miniere di Sale 
gemma. Eoi. ///, sj2 . Dcfcrizion* di quella di 
williska in Polonia, . Ordine dei diiFerenti 
banchi di terra e di pietra prima di arrivare al 
fale di quella miniera, s$9 . Francia poflìede mi« 
niere di fate gemma , ma 1’ ufo ne è fgraziata* 
mente proibito. Ne ha molte l'Afta, ma il 
defpotirmo orientale non s' cilende fino a vietar» 
ne V ufo, 266. Forfè P'Africa fola fupcra in mi» 
niere di tale e 1 ’ Europa e 1’ Alia , 170 . Ed in 
generale I' Africa come la più calda regione delta 
terra ha poc’ acqua dolce, e tutti i laghi e leaU 
tre acque {lagnanti di quella parte del mondo fo» 
no più 0 meno falatc , 279 . Frequentemente tro» 
vanii miniere di fai gemma anche nelle contrade 
meridionali dell’ America. 180. 

SALE di Glauber . Diverfìià tra quello fate ed 41 
Tale marino. Eoi. Ili, ai6. 

SALE marino. Dalla combinazione dell' acido mari» 
no coll’alcali minerale nacque il fai marino 0 fa» 
le comune, di cui facciamo si grande ufo. Eoi. 
Ili, 246. Abbondanza e proprietà del fale ma» 
Tino. 298. Egli non può eUere decompofto dal 
Fuoco , ma bensì dagli acidi vitriolici e iiitmli , qo9> 

SALE marino, tome ottengaji quejlo fale. Differenti 
maniere di Far evaporare I’ acqua falata per otte» 
nerlo , Eoi. Ili, agi . Trattamento e punficazie» 
ne di quello fale dopo I' evaporazione, 2S8. De» 
fcrizione delle faline della baja d’ Avranches in 
Normandia . 289 . Defcrizione di quelle della 
Franca>contéa con utili oifervazìoni fulla purifi» 
cazinne del fale, 293. Modo di tirare il fale nel- 
ie faline della Lorena , 29; . Modo fingolare di 
procurarli del fale nel Tirulo preffo alla città di 
Halle, 297. Come ^ potrebbe tirare il fale co» 
modamente nei climi più Freddi, ivi. 

SALE yèdarie>i> . Sua natura e fuoi rapporti eoi bo» 
race, rolliamo fofpettare con Fondamento, che il 
fate fedativo abbia 1' arfenico per principio fall» 
no. Inilizj di quello fofpetto. Eoi. IH, JtJ . Ri» 
marcabilc leggerezza del fale fedativo . (£uantun> 
que quello fale dai Chimici là (giudichi femplice « 
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e lo fis diSatti più del borace , taltavìa egli i 
eoinpoUa di alcune foftanae falme e metalliche si 
iatimaniente unite, che la nn|tr' arte non pnò fe- 
pararle, le anali polTona elTere arfenivo e rame, 
al quale l' arienico tanto s' attacca , che a gran (len- 
to (i fepara.^W III, 3:13. 11 falefedativo èanehepiù 
fuTibile, più vetrificante del borace , eppure egli 
è privato dei Tuo alcali, il quale, come fi fa, è 
il fate più Fondente e più necelTario alla vetrifi- 
cazione, 336. 

SALI ( criJlaUizznzitmi iti fall ). Ragione perchi 
tutte le crìftallizzazìoni dei Tali feguono più effi- 
cacemente e più abbondantemente alla fuperficie 
che nell' interno del liquido in evaporazione , Fot. 
Ili, i$8> La crillallizzazione e la (olubilità nell* 
acqua non devono elfere rignardace come caratteri 
elfenziali alle fullanze faiine , i>9 • 

S fissi, li'rdi Selci. 

SALNITRO. Modo di fare il falnitro 0 il nitro, e 
da quali materie lo fi tira, III, 313. 

SELCI Liquore dr' Selci, Val. Ili, 193. 

SISTEMI. Nccelfità dei fillcmi in tutti i foggetti , 
•e notatamente in Fiùca , Voi. IV, 6 . 

SODA. Vtg^afi Alcali Minerale 0 marino , Voi. Ili, 
144. Ufi e propnetil della foda , ivi. 

SOLFO . Q.uantunque il folfo provenga in origine 
da foftanze organizzate , non è però da collocarli 
.con i bitumi. Voi. Ili, 3. Come fi formi itzot- 
ib alla cima de’ volcani e delle folfacare ; no. 
Égli è interamente compofio d' acido e della ma- 
teria del fuoco, ivi. Come Facciali quella combi- 
nazione ne' volcani . Differenza efienziale tra il 
folFo e la pirite, in . Conllando il golfo di foln 
acido pura e di Fuoco filfo brucia interamente fen- 
sa lafctare alcun refiduo dopo la fua infiamma- 
4iione , 114. Proprietà del folfn naturale ed arti- 
ficiale, 117. Infiamuiazione del zolfo, e come 
fondali e bruci, 119. K'vern, che il zolfo é com- 
poilo interamente di fuoco filfo e d'acido , con tut- 
to ciò non contiene meno i quattro elementi. Pro- 
va di quella aflerzione, iia . Comparazione della 
«ombiiitione del zolfo con quella del fosforo, 113. 

.11 folFo fi produce non folamente per I* azione del 
fuoco, ma anche per riotcrneazu dell’acqua, 129. 
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L'olio pare che diflblva il folfo, come 1’ acqua 
diiTolve i fall . Tuttavia non v’ è olio nella foilanaa 
del folfo, f'o/.III, 133. Indicazione dei principali hio« 
ghi della terra , dove trovili del folfo in pià quatw 
tità e b*lla qualità, 134. I principi del zolfo fono 
prelFicchè univerfalmente fparlì nella Natura, 140. 
SOLFO . Come fi ellrciggn dalle JoJlavzt , che tte co»» 
ttngoKo. Modo di fare il f>dfo per fubliniazione e 

f ier fufione , l^ol. ili, 116. Modo di tirarlo dal- 
c piriti. Qncfl.i effrazione là foto fi pratica, do- 
ve le materie combufiibili fono a baffo prezzo. 
Q.nafi tutto il folfo in commercio è raccolto fu i 
volcani, 140. Purificazione del folfo, 144. 
SOLF(7, /è|:ato dì folfo . Sue proprietà e fua azione 
falle pietre e le materie terrofe . Il fegato di foU 
fo è il compollo naturale o artificiale del folfo 
e dell'alcali , Voi. Ili, 128. E' una combina, 
zione, che la Natura produce piìt continuimente 
e più univerfalmente, 129. Il fegato di folfo da 
fe fa forfè più dilfulur.ioni , eangiamenti ed alte- 
razioni nel regno minerale , che tutti gli acidi 
inlìeme. Prova di quella alTerzione, igc. La Na» 
tura ha in ogni tempo prodotto e produce ancora 
tutti i giorni del fegato di folfo per la via ami» 
(Ys 1^2 

SUCCINO (il) che fi chiama anche Carabi, e ptù 
comunemente ambra gialla è un bitume dapprima 
liquido, e che prefe la fua confiltenza all' aria ed 
anche alla fuperficie delle acque e nel feno della 
terra; il più bel fuccrno è trafparente e di colore 
d'oro; ma ve n'è del più o meno opaco e di tut- 
te le graduazioni di colore dal bianco al giallo e 
fino ai brnno-nericeio , Voi. Ili, 4 II fuccinn 
nafconJe fpeflìi dei piccioli Frammenti di vegetali 
e di infetti terrellri . E' Elettrico come la refina 
vegetale. E' quali unicamente compnilo d’ olio e 
d’acido ; è un refiduo degli olj animati o vege- 
tali penetrati dagli acidi , e prubab Imeiite alla 
piccola quantità di ferro conti-nuta nei fuccini at- 
tribuir fi devono i loro colori , ivi. Il Lkcìiio 
principiò dall’ efier liquido Prova di quello fat- 
to , 26 . Comparazione del fu«cino celle gomme 
tagif, 17. 
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SUCCINO; IuBf,hi dove fi trova. Celebre minierà d i 
fuccino in PriiiCa, fua defcTizione , Fot. ///, 6 . 
£' gettato dalle acque del mar baltico fulle colle 
della fomerania, 37. 

T 

TTaRTARO. Sua formazione e fiie combinazio^ 
ni. Voi. Ili, J33 . Fior di tartaro (eremor-tar- 
taro ) è un acido combinato coll’alcali vegetale, 
i 34 - 

TARTARO wiVr/o/aro ( '1 ) rifulta dalla combina- 
zione dell’ acido vitriolico coll’ alcali vegetale , 
Voi III, 331 . 

TEMPRA . Effetto delta tempra fai ferro c 1 ’ ac- 
ciaro , Voi IV, 137. La tempra ad acqua fred-' 
da rende il ferro fragile : efenipio a qucRo prò* 

' pofito, 138. 

TÈMPRA del legno , Voi. IV, 143. 

TENACITÀ’ della materia dipende in gran parte 
dalla Tua omogeneità, ed ogni allegamento iie’me- 
talli ne diminiiifce la tenacità, Voi IV, 168, 

TINCAL. Veggafi Borace brutto. 

TRASPARENZA ed opacità della materia; da qual 
caufa dipendano , Voi. IV, 173 . La difpoGzione, 
che opera la trafparenza nc’ corpi s’oppone in ge- 
nerale alla tenacità, 174. Altra caufa della tta- 
fparenza e della opacità, 17$ . , 

V 

^^ERNICE, colore d’oro, Voi. IV, S09 • 

VITRIOLO, diedeQ il n<>me di vitriolo a tre Tali 
metallici formati dall’ unione dell’ acido vitriolico 
col ferro, il rame e lo /.ineo E fenza abufo di 
nome non fi vede difficoltà di efienderlo a tutte 
le foftanze , nelle quali la prefenza dell’ acido vi- 
triolico fi manifelU in un modo fenfibile . Q.uefti 
tre vitriiili fi trovano nel feno della terra, ma in 
piccola quantità , pare che fieno le fole materie 
metalliche , che la Natura abbia combiaate^coa 
quell’ acido , Voi, IH ,177. ' ' 
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VITRIOLO di bafe terrofa . Prefi generalmente pof- 
fun» ridurli a due ; il primo è 1' allume , ed il 
fecondo è il geflo , i89 • 

VITRIOLO di ftrro . Le miniere di vitriolo di fer- 
ro o coperofa verde fono nelle miniere di ferro , 

. dove l'acqua pregna d' acido vitriolico ha potuto 
penetrare, l^ol. ///, 177. Si tava quefto vitrio- 
lo anche dalle piriti marziali decomponendole per 
mezzo della calcinazione e dell* umidità . 178 • 
Modo di fare quella ellrazione , 179. Ne abbia- 
mo miniere in Francia ed in Italia, i8a. 

VITRIOLO di rame. Il vitriolo di rame o copero- 

. fa turchina fi trova nelle miniere di rame , Fol. 
Ili, 177. Modo di tirare quello vitriolo dalle 
miniere di rame , e di farne coi frammenti del 
rame , 184 • 

VITRIOLO di zinca. Il vitriolo di zinco 0 copero- 
fa bianca llalfi nelle miniere di zinco 0 di cala- 
mina, Fai III, 186. 

VOLCANI. (Quadro dell’ effetto de’ volcani, Vol.Ill, 
48. Origine e canfa de* volcani , 53. 

VOLCANI eyf/nf» . Antichi volcani dell* Alvernia , 
del Velai , del Vivarefe , e della Lingtiadocca > 
nlTervazioni fulle materie , che vi fi trovano , 
Voi. HI, 84-? • 

VOLCANI (^materie volcanicbe). Prendendo in ge- 
nerale tutte le materie' rigettate da volcani , tro- 
verallì nella loro quantità un certo numero di fo- 
Ranze, che non hanno mutata natura, il quarzo, 
i diafpri e le miche devono incontrarfi nelle lave 
Cotto la loro forma propria o poco alterata ; Io 
fpato-di-campo , lo fchnri , i porfidi ed i graniti 
polTono effervi parimente, ma con maggiori alte- 
razioni , perchè più fufibili ; le pietre arenofe e 
le argille vi lì prefenteranno convertite in polVctL 
.•d in vetri ; vi fi vedranno le materie calcari cal- 
cinate , il ferro e gli altri metalli fublimati in 
zafferano, in lirargtrio % gli acidi e gli alcali di- 
venuti faii concreti; le piriti convertite in vivo 
folfo ; te foftanze organizzate vegetali o animali 
ridotte in ceneri , ecc. Voi. Ili , 5i-a. Vi fi tro- 
veranno parimente delle produzioni Formate dall* 
acqua ; le lave ed i bafalci hanno le Uro llala^ 


xxvUJ TavoU delle Materie . 

U,rel ni, IVI. ErpoGzione particolare di diverfefpe- 
cie di materie volciniche, ^6. Difficoltà di diftin;;ue'* 
re le materie prodotte dal Fuoco de' voicani da 
quelle formate dal Fuoco primitivo ; o per 1’ in- 
termezzo dell’ acqua , 6o . Breccie vulcaniche a 
marmi compolli di lave e di materie calcaci , 67 . 

Z 

Zolfo . redi Soifo . 

ZUCCHERO Qil) è un fale elTenziale , che poffia- 
mo eftrarre in diverfa dofe da varj vegetali. Sue 
proprietà. Il principio acido di quello fale èevt- 
deutemente 1’ acido aereo . Prove di quello fatto « 
rei. Ili, ìli. 

line iella Ttvtla delle Miterie , 
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